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N c SI. I. 

N i_ , 1 , . / 

Articoli concordati ne' congressi tenutisi preliminar- 
mente in casa del signor conte de la Chevane sotto 
li rispettivi giorni Q e 'j maggio, e successivamente 
ne' congressi definitivi detti giorni ai e a a detto 
maggio tenutisi in casa di E. il signor conte 
Cristiani coll’ intervento di S. E. il signor conte 
Bogino e de’ signori conti de la Chevane, de Gre- 
gorj e Bonaudo assistendovi il signor maestro di 
zecca Compajrre da una parte, e del signor fiscale 
Muitoni coir assistenza del signor ragionato gene- 
nerale Zanatta e del signor Angelo Francesco 
Marietti per T altra- 


P REMESSA la disamina ed approvatione della tabella 
formatasi contenente li rispettivi sperimenti tanto del 
£no , che del peso di ciascheduna delle monete d’or* 
e d’argento in quella contenuti, per appurare qual* 
che difficoltà che s’ incontrava nel fino di qualche 
moneta o sopra l’ esperimento rìescito diverso fatto in 
massa da quello fatto in particolare, o sopra la di- 
versità del fino ritrovato in diverse monete della 
stessa specie, è stato di comune concerto stabilito; 

I. Che il zecchino di Firenze risultato in parti- 
colare a carati a3. a3, benché in massa sia di qualT 
che poco mancato , debba ritenersi a carati aS. 
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e quello di Genova , benché in massa per le diverse 
sue qualità quasi eguale a quello di Firenze , pure 
per essere nel particolare sino di carati 35. 3i deb* 
ba rittenersi come è risultato in massa a carati a3. 
33 , ritenendo quelli di Piemonte a carati a3. ig 
come eccedenti tanto in massa che in particolare li 
carati s3. i 8 . 

3 . Rispetto agli ongari d' Austria e d’Olanda è re- 
«tato inteso di considerarli alla loro vera bontà , che 
e per quelli d’Olanda a carati a3. i3, per quelli 
d’Austria a caratti s3. 17 , lasciando il K.remniU al 
giusto suo titolo di carati 23. i 8 . 

3. In ordine alle doppie di Spagna , le vecchie 
■ martello con croce uniformandole alle altre tre 
buone stampe , nonostante che ve ne sia qualche- 
duna di maggior 6 no saranno tutte considerate a ca- 
rati 31 . 30 ; quelle a torchio , ritrovate di molte 
diverse bontà e da carati 31. 7 sino a carati 33, 
saranno per via di adequato ritenute a carati 31. 16 , 
ai considereranno tutte a carati 31. g col rotto che 
potesse risultare nella valutazione in diminuzione. 

‘ 4* 1 litigi d’oro di Francia vecchi saranno rile- 
iinti nel loro vero fino de’ carati 3i. 30 risultato in 
massa, e tutti gli altri che negli esperimenti si sono 
ritrovati diversi , cioè da carati 3i. is a carati 21 
16 , si è determinato di considerarli a carati 31. 14 
per via di adequato , ritenendo in tutte le alti'c suu 
parti , che non sono state soggette a discorso , U 
Suo in detta tabella espresso. 
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5. Passando alle monete d’argento è, stato appro- 
vato che tanto il ducatone di Milano che di Piemon- 
te , benché nella sua origine fosse di gualche mag- 
gior peso y in oggi consunto dall’ uso debba esser 
considerato e valutalo al peso espresso nella tabella 
ibrmatasi di comune concerto per li pesi, e in detti 
congressi riconosciuta ed approvata anche rispetto a* 
testoni a torchio tanto vecchi che nuovi detti della 
fascie , ed altre piccole monete. ' 

6. Siccome il ragguaglio de’ pesi , coi (piali è stata 
formata detta tabella , si è desunto dal marco esi- 
stente in questa regia zecca in confronto di quello 
portato da Milano dal sig. Marietti,' così affine che 
detto ragguaglio sia sempre stabile ed uniforme si 
è fissato che debbasi da Milano rimettere a questa 
zecca un marco con tutte le sue parti uniforme a 
quello portato da detto sig. Marietti , per contrac- 
cambiarlo in tutto all’ esistente in detta regia zecca, 
acciò detti marchi fissino perpetuamente il ragpiaglio 
de’ pesi delle due zecche di Milano e Torino. 

Discorsasi in seguito la necessitò' di qualcdie tol- 
leranza a titolo di calo tanto sopra le monete d’oro 
che quelle d’ argento , ed il pericolo che può per 
detta tolleranza temersi , è stato prescritto di accor- 
dare senza rifusione di prezzo il calo di un grano 
sopra tutte le monete d’oro e di otto grani per le 
monete d’ argento , che fossero del peso di circa 
vn’ oncia o sia - superiore alli denari 20 , diminuen- 
do alla rata del loùtor pejo detta toUerauaa. Per 


Digitized by Google 



itì Nkri 

quelle poi che fossero calanti al di più di quanto 
sopra è stato fissato , che li secchini ed ongari si 
ammettano in conunercio ancorché calassero sino a 
due grani , le doppie sino a tre ; e quelle di peso 
duplicato sino a sei per l’argento nelle monete del 
peso come sopra , ed in quelle del minor peso a 
proporzione debba tollerarsi in commercio il calo 
sino a grani 30 ; in tutti perù li sopradetti casi , 
ne’ quali l’ oro calasse più d’ un grano e l’ argento 
del peso come sopra più di otto , dovrà rifondersi 
il prezzo del calo per il totale , e dove il calo ec- 
ceda la tolleranza accordata, al commercio come so- 
pra delle monete saranno intieramente proibite e 
non potranno riceversi nemmeno colla rifusione. 

8 . Si è successivamente passato a trattare sopra il 
prezzo che dovesse accordarsi a titolo di cimentazione 
all’ oro portato al fino o di carati 24 o poco distante , 
il che verificasi ne* soli zecchini escluso quello di Ro- 
ma per essere alla sola bontà di 23 . 12, e tutto ma- 
turamente considerato , dopo le più serie discussioni è 
stato concluso doversi a detU zecchini a titolo come 
sopra accordare un sopra-prezzo di ss. 3 o di Piemonte , 
che rivengono a ss. 4 ^ moneta e peso di Milano. 

g. Per rapporto a quello che ciascuna zecca deb- 
ba abbonare alle zecche sì sociali che forastiere a 
titolo di spese di battitura e di qualunque diritto di 
signoraggio , così detto , o sia rimedio o scarsigia , 
si è detto che alle zecche sociali possa abbonarsi 
l’uno e mezzo per cento di più cb« alle monete 
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delle zecche forastiere , ed a queste un mezzo per 
cento di pib di quanto si valuta l’oro e l’argento 
in barra o sia pasta, a motivo che la moneta quan^ 
tunque forestiera, assicurando chi la riceve dell’ in- 
trinseco suo fino , merita qualche considerazione al 
di più della semplice barra o sia pasta che richieda 
spesa per assicurare il vero valore. 

Finalmente dopo molti e replicati discorsi tenutisi 
circa la proporzione da fissarsi tra l’oro e l’argen- 
to, consideratosi che quella della Francia inferiore 
dell’ uno al 1 4 4 prezzi correnti di Londra e di 
Amsterdam la portano dall’ uno al 1 4 yr ; c 
quella d’ Italia generalmente eccede li 1 4 4 , è stato 
progettato di fissarla a 1 4 y d’ argento per un oncia 
d’ oro ; e questa proporzione è stata secondata dalla 
comune de’ votanti , in concorso però di altro voto 
che l’ ha creduta troppo forte a favore dell’ argento 
per il pericolo di perdere la , specie d’ oro , eccet- 
tuato il solo zecchino favorito colla aumentazione : 
ben inteso però in ogni caso , che fissata la propor- 
zione sia libero ad ogni principe associato di dare 
alla specie 1’ estrinseca valutazione nel caso che sarà 
creduta opportuna alle circostanze di cadaun paese, 
salva sempre la proporzione suddetta che non potrò 
alterarsi se non di concerto comune. 

Non si è fatto ulterior discorso sulle monete erose, 
essendosi ritenuta la primiera intelligenza che queste 
non debbano aver corso se non nel paese di quel 
sovrano , nella di cui zecca saranno state coniate , 
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e che si abbia da ogni principe a&sociato nel pro< 
prio stato il Hguardo di non ritenerne che la qnan< 
tità necessaria per il minuto commercio , ad efTetto 
di prevenire ogni abusivo rialzo del prezzo estrin- 
seco che si da^k alle monete nelle rispettive ta> 
riffe ec. 
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Relazione, ossia giornale del risultato degli assaggi 
di monete stali fatti dagli assaggiatori della zecca 
di Torino in contradittorio di quello della zecca 
di Milano, di concerto delle rispettive corti. 


fjSi adì 37 mano alla mattina. 


X^opocbè nel giorno precedente in seguito agli or* 
dini ricevuti dal mastro di zecca di Torino per 
mezzo di S. E. il signor conte Bogino ministro di 
stato di S. M. e primo segretario di guerra della 
medesima, si era nel dopo pranzo di detto giorno 
parlsanentato da esso mastro di zecca colli signori 
Marietti impresario di quella di Milano ed assaggia- 
tore della medesima Brusasorzi spediti espressamente 
a Torino per devenire ai suddetti assaggi , e cosi 
non solamente discorso circa il metodo solito osser- 
varsi e qualità precisa degli ingredienti soliti rispet- 
tivamente di adoperarsi tanto qui che a Milano per 
detti assaggi; ma anche fatti osservare ai detti si- 
gnori Marietti e Brusasorzi li fornelli ed utensigli 
soliti ad adoperarsi per gli assaggi dagli assaggiatori 
di questa zecca di Torino : 

Sono comparsi in detta zecca nanti S. E. il sig. 
conte Bonaud di Montea presidente nella i^gia cg< 


t 
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mera de’ conti da S. M. deputata per far devenire 
agli assaggi delle monete li saddetti signori Marietti 
e Brusasorzi , in congiuntura che si ritrovava in 
detta zecca l’ iUustrissitno sig. conte de Qregorj di 
Marcorengo consigliere c generale delle finanze della 
M. S. ivi portatosi per vedere ad intraprendere le 
operazioni, oltre detto mastro di zecca e li signori 
avvocato Carino ispettore dei pesi e Meda guardia 
di essa zecca, non meno che li signori assaggiatori 
De Riva , contro-assaggiatore Gattinara ed assaggia- 
tore straordinario Oddono , fatti tutti avvisare per 
devenire agli assaggi che venissero ordinati dalla 
prefata S. E. 

£ di concerto di essa S. E. e di detto sig. gene- 
rale di finanze si è dal suddetto sig. Marietti prin- 
cipiato per presentare la doppia di Spagna , che 
dalla corte di Mflano si è già fatta assaggiare non 
solamente in quella città ma anche a Firenze , Ge- 
nova e Venezia, ed è descritta nella tabella formata 
degli assaggi fatti fare col num. IL, in seguito di 
che si è osservato essere un quadruplo di Spagna 
già stato tagliato in alcune parti per l’ effetto sad- 
detto. 

£ fattosi dal prefato sig. conte Bonaudo deve- 
nire al taglio per mezzo del sig. assaggiatore straor- 
dinario Oddono di grani sedici peso di marco di 
Piemonte dell’oro di essa doppia, abbia ordinato al 
medesimo di procedere successivamente ad un du- 
plicato assaggio f onde dopo di essersi da detto sig. 
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Oddono pesato detto materiale diviso In due partì, 
ognuna per essere impiegata in un assaggio distinto 
dall’ altro , alla bilancia delia Somelia in presenza 
di tutti , e preparato successivamente 1’ argento ne* 
cessarlo per l’ interzo di essi , abbia indi detto sig. 
Oddono principiata c terminata l’ operazione con li 
soliti ingredienti distribuiti da questa regia zecca ai 
«ignori assaggiatori, e nella conformità ordinaria so- 
lita praticarsi dai medesimi. 

Ma però dei due assaggi suddetti fatti dal sig. 
Oddono essendovene andato uno a male , perchè 
nel terminarlo ha lasciato cadere nel fornello il 
crogiuolo nel quale aveva messo 1’ oro a ricuocere , 
col che poteva essersi dispersa qualche particella di 
esso oro , come subito successe il caso , ne fece a 
tutti presente la circostanza ; perciò avendo solo pe- 
sato l’altro di detti assaggi, con esso l’oro della sud- 
detta doppia di Spagna gli è risultato a bontà di 
carati veutidne e grani uno scarso , e dopo dì ciò 
ha restituito l’ oro rimasto dell’ uno e dell’ altro di 
detti assaggi al sovramentovato sig. Marietti secondo 
r istanza per esso fattane , e 1’ ordine avutone dalla 
prefata £. S. 

Si è pure successivamente ad istanza di detto sig. 
conte preso dal sig. assaggiatore di Milano Brusa- 
sorzi tanto del materiale di detta doppia consegnatagli 
a tal fìne in presenza di tutti dal sig. Marietti sud- 
detto per fame un assaggio, e pesato il medesimo 
alle bilancie della Somella di zecca , ma però con i 
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pesi seco portati da Milano , ha snccessSvamentc pro- 
ceduto a detto assaggio , non solamente con gli in- 
gredienti di piombo , argento , coppelle , saggioli ed 
acquafòrte pure portatisi da ove sopra , ma anche 
collo stesso metodo colà praticato^ con aver ezian- 
dio accomodato al più possibile il fornello d’ assag- 
gio alla conformità di quelli di Milano per potere 
graduare il fuoco nella solita sua forma ; e teiini- 
nata in tal maniera 1’ operazione , l’ oro suddetto gli 
è risultato a bontà di carati ventidue scarsi. 

Dopo di ciò si è preso l’appuntamento per lunedi 
mattina 39 del corrente alle ore otto di Francia. 

Bonaudo Presidente. 

Carino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajre. 

Benedetto Brusasorzi. 

Felice Oddono. 


1751 adì 99 marzo alla mattina.' 

Avanti la prefata E. S. il sig. conte presidente Bo- 
naudo comparsi li' suddetti signori Marietti e Brusa- 
sorzi, non meno che il sig. avvocato Carino e ma- 
stro di zecca infrascritto assieme ai signori assaggia- 
tori della regia zecca nominati qui sopra, si è da 
detta £. S. ordinato al sig. assaggiatore straordinaria 
Oddono di restare lui in zecca per procedere agli 

assaggi 
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'«Maggi che avrebbero ordinati } e dopo di avere- 
spiegato a detto sig. Marietti ed a me mastro di zcc-> 
ca sottoscritto , che era in senso di ordinare un nuo- 
vo assaggio dell’oro della doppia di Spagna già as- 
saggiata come a^ aliti perchè si potesse venire in co- 
gnizione della causale, per cui dal sig. assaggiatore, 
di Torino si era ritrovata a bontà di carati 22. i; 
scarsi , quando dal sig. assaggiatore Brusasorzi si era 
ritrovata a sola bontà di carati 22. scarsi , e così li- 
quidare se detta disparità di bontà procedesse o dalla 
diversità del modo di operare tenuta da’ detti signori 
assaggiatori negli assaggi già fatti , oppure dalla di- 
versità degl’ ingredienti per essi usati, abbia ordinato 
al sig. assaggiatore Oddono suddetto di deveitire lui 
ad un nuovo assaggio nello stesso tempo che il sig. 
Brusasorzi ne farebbe un altro , per vedere se di 
nuovo vi fosse tra di essi qualche disparità, oppure 
venissero a concordare , giacché la differenza risul- 
tata tra gli assaggi già fatti come sopra non era ■ 
molto rilevante ; onde estrattasi dal sig. Marietti da 
una guardarobba esistente nella camera della Somella 
vecchia , dì cui se gli è sino dal primo giorno ri- 
messa la chiave , la doppia medesima di Spagna da 
cui è stalo preso l’oro per i precedenti assaggi, sia- 
sene tagliato un pezzo della medesima che si è fatto 
ricuocere, ed indi pesatisene dal sig. Oddono gli 
otto grani di marco di Piemonte siansi dal sig. Bru- 
sasorzi presi in appresso quelli che allo stato dei 4 i 
Neri. Toin. IL B 


1 8 Neri 

lui peso di Somella erano necessarj per fame cad^ 
uno un nuovo assaggio, a cui abbiamo ordinato di 
procedere il sig. Oddono coll’ assistenza di me sot- 
toscritlo e sempre in presenza del sig. Marietti e 
detto sig. Brusasorzi , oltre di che la prefaia S. £. 
usieme al detto signor avvocato Carino avrebbero 
osservato l’uno l’altro di essi signori assaggiatori a 
vicenda, giacché detti assaggi si dovevano fare uno 
ad un fornello e l’altro ad un altro , sebbene con 
gl’ingredienti c con osservare il solito rispettivo me- 
todo di cadauno de’suddetti signori assaggiatori -, onde 
principiatasi da essi l’operazione sia stata in primo 
luogo terminata dal sig. Brusasorzi, il quale coll’as- 
saggio fatto abbia ritrovato detto oro a bontit di ca- 
rati 22 abbondanti , indi terminatosi dal sig. Od- 
dono il suo l’abbia ritrovato a carati ventidue scarsi j 
ma ciò non ostante si è eccitato che nell’essersi dal 
sig. Oddono fatto il suo assaggio a cornetto, quan- 
do il sig. Brusasorzi l’ha fatto il suo con averne ri- 
dotto l’oro in polvere, potesse esservi qualche dispa- 
rità di operazione , onde si è determinato che per 
essere l’ora tarda in questo dopo pranzo si sareb- 
bero fatti due altri assaggi dell’ istesso oro da cada- 
uno di detti signori assaggiatori, uno a cornetto e 
l’ altro ridotto l’oro in polvere , con interzare ognuno 
solamente l’oro di cui farebbe l’assaggio a cornetto, 
ed inquartare l’altro di cui farebbe l’assaggio con 
ridurlo in polvere , e dopo di essi dal sig. Oddono 
restituito al sig. Marietti il cornetto o sia oro avan- 
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<atd (lall^assagglo come sopra fatto ^ »Ì' ft detta E. 

ritirala cogli altri signori suddetti. 

Bonaudo Presidentei 
Garino Ispettore* 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrr«, ^ 

Benedetto Brusasorzi. 

Felice Oddono. 


i; 5 t adì 39 meno al dopo pranrd. 


friunti iu zecca li signori Marietti e Brasasorzi, A 
è ivi in presenza di S. £. il sig. conte presidente 
Bonaudo coll’ intcrveiito del già avanti nominato sig. 
gwocato Garino e di me mastro di zecca sottoscritto ^ 
tagliato un pezzo deH’oró della medesima doppia di 
Spagna già qui avanti assaggiata, e dopo di averlo 
fatto ricuocere si è dal sig. assaggiatore Brusasorzi 
pesato l'oro necessario secondo i di lui pesi di So* 
mella per devenime ad un duplicato assaggio , eoa 
averci anche pesato l’argento opportuno per l’id- 
qtiarto d’uno e l’interzo dell’altro, e successivamente 
si è fatto lo stesso dal sig. assaggiatore Oddono eoa 
aver regolato l’argento di detto inquarto alla stesse 
proporzione del sig. Brusasorzi, dopo del che por* 
tatisi l’nno e l’altro ai fornelli destinatigli, il sig< 
Brusasorzi di compagnia di me sottoscritto ed il si* 

B a 
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gnor Oddòno di compagnia del sig. Marietli si i 
da essi proceduto alle operazioni necessarie per fare 
detto duplicato assaggio, sempre in presenza de’ sud» 
detti signori Marietli e di me sottoscritto , con es- 
sere state osservate da detta S. E. e dal suddetto 
sig. a\'Vocato Carino ora le operazioni di un di detti 
signori assaggiatori ed ora quelle dell’altro, confor- 
me ha stimato proprio ; e terminatesi dal sig. Bru- 
sasorzi le sue operazioni e cosi li due assaggi per 
esso fatti , con aver rispetto a quella fatto in cor- 
netto mischiata della sua acquafòrte vergine con ac- 
qua del pozzo , ne è risultato che l’assaggio fatto 
in cornetto ha dato l’oro di detta doppia a carati 
ventidue crescenti , e l’altro fatto a polvere lo ha 
dato a carati ventuno e grani ventitré giusti } dopo 
del che terminatesi pure dal predetto sig. Oddono 
li due assaggi per esso fatti , si è ritrovato che sia 
l’uno che l’altro hanno fatto risultare l’oro di detta 
doppia a carati ventuno c grani ventitré pure giu- 
sti. Ma stante la disparità risultata dall’assaggio a 
cornetto fatto dal sig. Brusasorzi come sopra , sì è 
dalla prefata S. £. stimato di determinare che per 
meglio stabilire non solamente l’ uguaglianza delle 
operazioni ma anche quella degl’ingredienti, si deb- 
ba dimani mattina devenire ad un nuovo duplicato 
assaggio dell’oro della stessa doppia uno per ogni 
uno anche a cornetto ed a polvere , ma però eoa 
valersi il sig. assaggiatore di Milano deU’acquaforle 
di Torino ed il sig. Oddono dell’acquafòrte di Mi- 
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Uno, e per essere ora tarda non si è ulteriormeute» 
proceduto. 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti, 

Lorenzo Francesco Compiere. 

Benedetto Brtisasorzi. 

Felice Oddono, 


i^5i adì 3o marzo alla mattina. 

Comparsi in cecca gli avanti scritti signori Mariett» 
e Brnsasorzi , ivi con assistenza solamente del sig. 
avvocato Garino e di me sottoscritto , per essersi 
avuto riscontro clie S. £. il sig. conte presidente Bo- 
paudo non sarebbe venuto , stante che doveva inter-^ 
venire alla funzione annuale solita a farsi dagli Eccel- 
lentissimi Magistrati in questo giorno della solennità 
della festa del Beato Àmadeo , si è giusta gli ordiià 
o sia determinazione presa dalla prefata E. S., come- 
nell’atto di jeri dopo pranzo, estratta dal sig. Marietti, 
la doppia di [Spagna di cni si sono, già fatti, li prece-» 
denti assaggi , e tagliatosi un pezzo, di essa dal sig.; 
assaggiatore straordinario Qddnno si è fatto ricuoce- 
re , dopo di che pesato, l’oro necessario per fare due, 
«ssaggi che-si è di grani sedici di marco di Piemonte^ 
in presenza di tutti di cui sopra, con avere esso sig* 
Oddono pure pesato l’argento per l’inquarto di una 
de’mcdesùni e quello necessario per l’ interza deU’ul- 
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tro f fi è poi in appresso dallo stesso signor Òddoiiy 
jpe^to l’oro nella quantità necessaria secondo i pcsf 
di Somclla del sig. assaggiatore di Milano , perche 
dal medesimo se ne pptesset'o pur fare due assaggi , 
fon avergli anche pesato l’argento necessario per l’ ini 
quarto e l’altro da impiegarsi per l’interzo sempre iq 
presenza di tutti ; dopo del che inseguendo la sud* 
I detta determinazione nel devenire ognuno alle ope- 
razioni dell’assaggio in cornetto ed in polvere , si è 
fatto impiegare da cadauno di essi rispettivi signori 
•ssaggiatori , cioè dal sig. Brasasorzi tutte le acque- 
forti di questa zecca e dal signor Oddouo tutte di 
quelle portate dal sig. Brusasorzi da Milano , e ter- 
minatesi le rispettive operazioni da detto sig. Bnisa-* 
aorzi in presenza di me sottoscritto e del sig. Oddp- 
Do in presenza del sig. Marietti , nc è risultato che 
pno degli assaggi fatto dt^ sig, Brusasorzi , cioè quell» 
a cornetto ha dato l’oro ^ carati ventidue e grani 
tre , e quello fatto , come $i dice , in polvere Io ha 
fatto a carati ventuno e grani venti , e ciò col peso 
fattone da detto signor Oddonq , giacché aveva fatto 
come sopra il peso dell’oro per impiegare in essi as- 
saggi j e dopo di ciò terminati da detto sig. Oddono 
gli assaggi per esso fatti , ne è risultato che Tossag- 
•gio fatto a cornetto ha dato l’ oro a bontà di carati 
ventidue scarsi , e che l’altro in polvere lo ha dato 
a bontà di carati ventidue e grani uno scarso , essea-r 
dosi da tutti stato ad assistere al peso fatto da esso 
fignor Oddono de’^uddetti rispettivi ori rimasti nella 
definizione dt’ predetti assaggi. 
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E perchè dal risultato di essi assaggi si è rimasto 
in una disparita straordinaria e non poco rilevante , 
perciò si è da detto sig. Oddono eccitato che 1’ es-> 
sere 1’ assaggio in cornetto fatto dal sig. Brusasorzi 
tale che ha data la bontà dell’oro a carati ventidue 
e grani tre come sopra , può essere proceduto da 
che non essendosi dal medesimo sinora usata dell* 
acquafòrte di Torino o sia della zecca , non ne ab* 
bia nell’ operazione saputa regolare l’ cbulizione in 
modo che abbia creduto sufficiente quella che egli 
ha lasciato fare, ma però /a medesima non sia statts- 
bastante per partire tutto 1’ argenta dall’oro, in ma* 
uiera che ve ne può essere rimasta tanta quantità , 
che abbia portato l’ assaggio ad una maggior bontà 
di quella che poteva veramente avere ; e quanto 
alla minor bontà risultata nell’ assaggio io polvere , 
con essere questo rivenuto a soli carati ventuno e 
grani venti , ha pure eccitato che possa procedere 
da die il sig. Brusasorzi non conoscendo l’ attività 
dell’ acqneforli di Torino abbia lasciato ridurre l’oro 
in polvere tanto sottile con un’ cbulizione tale pro^ 
ceduta dalla maggior attività del fuoco , che possa 
river dato causa ali’ oro di disperdersi in qualche* 
duna delle particelle più sottili nelle nozioni con 
acqua tepida , e^ massime nell’ esecre levato dal sa.-;- 
giolo ed indi riposto nei vasi di vetro ne’ quali si ò 
fatta asciugare, e poi anche nell’essere nuotata essa 
polvere nel ceppino della bilancia della Somella j 
ed allo sUt* di tatto «ptaato sopra , con partecipa* 


Digitized by Google 



s4 Keri 

xione dell’illustrissimo sig. conte generale di finanze 
de Gregorj accidentalmente comparso, si è proposto 
che oggi dopo pranzo , quando non venisse talvolta 
da S. £. il sig. conte presidente Bonaudo detenni' 
nato altrimenti , si procederà a due nuovi duplicati 
assaggi dell’oro di' essa doppia, uno a cornetto e 
r altro in polvere da cadauno di essi signori assag- 
giatori, con prendere lo stesso peso cadauno a grani 
^di Piemonte , e fare le operazioni siccome si prati- 
cano d’ ordinario in questa zecca , e con usare so- 
lamente le acqueforti della medesima da tutti due. 
detti signori assaggiatori , e si è ritirato 1’ oro degli 
assaggi fatti dal sig. Oddouo come sopra per mc{^ 
90 del sig. Marietti. 

Garino Ispettore. 

Angela Francesco Marietti, 

Lorenzo Francesco Compajrrei 

Benedetto Brnsasorzi, 

\ 

Felice Oddono, 

1751 adì So marzo al dopo pranzo, 

Nanti S. E. il sig. conte presidente Bonaudo com- 
parsi li suddetti signori Brnsasorzi e Marietti , non 
meno ohe il sig. avvocato Garino e me sottoscritto 
colli signori assaggiatori di questa zecca , si è di 
partecipazione della prefata £. S. , cui si è reso il 
debito conto del risultato delle operazioni della mat- 
tinai ipresentata dal sig. Marietti I4 doppia di Spg- 
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gna medesima da cui si è preso l’oro de’ precedenti 
assaggi , con esserne tagliati grani treutadue di Pie* 
monte per rimetterne^ come se ne è rimessa la metà 
a cadauno de’ signori assaggiatori Brusasorzi ed Od- 
dono, acciocché possano valersene ognuno a fare 
un dupplicato assaggio di detto oro , uno , come si 
dice , a cornetto e 1’ altro in polvere , con essersi la 
prefata S. E. spiegata che dovessero in essi assaggi 
impiegarsi 1’ uno e 1’ altro gli stessi e medesimi in- 
gredienti, e cosi solamente di quelli soliti di questa 
zecca , fra’ quali delle acqueforti che avevano alla 
mano li signori assaggiatori di essa , del che detto 
sig. Brusasorzi si è spiegato di averne la maggior 
satisfazione , mentre avendo colle operazioni fatte 
alla mattina già conosciuta la maggiore o minore 
attività di esse acque in confronto di quella di Mi- 
lano che aveva nelle precedenti operazioni soltanto 
adoperata , non dubitava di regolare i nuovi assaggi 
fn forma che non succedesse più alcun incidente 
per causa di esse acque che potesse essere pregiudi- 
zievole all’accertamento di detti assaggi , onde dopo 
di essersi fatto 1’ inquarto ed interzo dell’ oro dei 
rispettivi assaggi coll’ istesso argento e colla mede- 
sima quantità da cadauno di essi signori Brusasorzi 
ed Oddono con essere il tutto stato pesato in pre- 
senza di S. £. e del suddetto sig. avvocato Carino, 
si è dal sig. Brusasorzi principiato ^il suo assaggio 
con mia assistenza e Io stesso si è fatto dal sig. Od- 
4 oqq con «quella del sig. Marietti^ e dopo tenoina- 
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tasi dal sig. Brusasorzi la duplicata di lui operazionA 
di un assaggio al cornetto e di un altro in polvere , 
col peso fattosi dell’ oro in cornetto l’ oro di detta 
doppia è risultato a bontà di carati ventuno e grani 
ventitré giusti , e con quello dell' oro in polvere a 
quella di carati ventuno e grani ventitré scarsi , es- 
sendosi detto oro pesato in presenza come sopra del 
sig. Oddouo, giacché da esso era stato pesato avanti 
l’ operazione ; e successivamente , essendo terminata 
y operazione del sig. Oddono , pesatosi dal medesimo 
l’oro in presenza di cui sopra ed anche del sig. 
Marietti e di me sottoscritto, ne è risultato che l’as- 
saggio fatto in cornetto ha dato delta doppia a bontà 
di caratti ventuno e grani ventitré giusti , e quello 
in polvere a carati ventuno e grani ventitré scarsi , 
il tutto come é risultato dai rispettivi assaggi fatti 
dal sig. Brusasorzi che si sono pesati anche in pre- 
senza del sig. Marietti. 

Essendo dopo di ciò l’ora tarda di modo che non 
vi era piu tempo di devenire ad altri ulteriori as- 
saggi , si é dalla prefata S. E. detto a tutti di ri- 
trovarsi dimani mattina in questa zecca , ove giunta 
avrebbe dati li suoi ordini rispetto alle ulteriori ope- 
razioni da farsi. 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorento Francesco Compajrre. 

Benedetto Brusasorzi. 

Felice Oddono. 
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Nella regia zeeca uanti S> £■ il sig. conte presi* 
4ente Bonaudo sono (:omparsi li signori Marietti e 
Brnsasorzi dietro nominati coll’ intervento del sig. av* 
vocatp Garino e di me sottoscritto mastro di zecca, 
oltre li signori assaggiatori della medesima qui avanti 
menzionati -, e dopo di avere la prefata S. £. dimao* 
dato detto sig, Marietti e me sottoscritto iq collo., 
quio a parte, ove vi fa presente il suddetto sig. av* 
vocato Garino , con essersi spiegata che stimava che 
•i dovessero fare in segreto gli assaggi che avrebbe 
ordinati, cioè a dire in forma ghe gli signori a$. 
saggiatori sia di Milano che quello di Torino, quale 
vi procederà, non vedesse l’importo del matm'iale 
delle monete che si assaggeranno , dopo di avere 
concertato col suddetto sig* Marietti di continuare a 
prendere delle stesse monete già state assaggiate a 
Milano e fatte da colà assaggiare altrove, come nella 
tabella, si è da esso sig. Mofietti di consenso della 
prefata £, estratta in primo luogo la doppia di 
Spagna a marteUo , detta Quadruplo. Colonnare de* 
scritta iu fine della suddetta tabella col distintivo 
flella parola pr\ma , ed in secondo luogo l’ altra dopi, 
pia pure di Spagna descritta come sopra col distiq* 
tivo di seconda , le quali senza essere state lasciata 
a ycfqn d«’ sipcfi a^sag§iatqri |iau«i 
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me sottoscritto pestate col martello in un angolo i* 
presenza di cui sopra , ed indi tagliatosi dal sig. Ma' 
rietti tanto del materiale sfigurato che si è riconO' 
scinto bastante per poter foruire l’ oro necessario per 
un duplicato assaggio dell’ oro di cadauna di esse 
doppie da farsi da’ due signori assaggiatori , e dopo 
di ciò diviso l’oro tagliato come sopra da dette due 
doppie per metà di cadauno de’ due pezzi , si è in> 
volto in quattro pezzi di carta uno col num. i ed 
altro col num. a contenenti li due pezzi della dop< 
pia descritta come sopra , colla parola di prima , ed 
sdtro pezzo di carta col num. 3, siccome altro col 
num. 4 } ognuno de’ quali con la metà del pezzo 
della doppia descritta con la parola di seconda-, in 
seguito di che si è da detta S. E. rimesso . l’ oro 
de’ pachetti num. u e 3 al sig. Brusasorzi , e quello 
de’ pacchetti num. i e 4 chiamato il sig. assaggiatore 
De Riva glielo ha pure consegnato , acciocché ognuno 

I 

di essi ne faccia un duplicato assaggio di 'Cadaun 
pezzo o sia numero , facendone uno a cornetto cd 
altro in polvere , con fare peraltro ognuno le ope- 
razioni con i rispettivi ingredienti , cioè il sig. De Riva 
con quelli della zecca ed il sig. Brusasorzi con quelli 
portati da Milano , su la quantità di materiale che 
secondo i rispettivi pesi di Somella e giusta l’in- 
quarto ed interzo solito da ognuno a praticarsi j e 
principiate le rispettive operazioni su tale concerto 
siansi dal sig. De Riva terminate -circa il mezzo gior- 
no , ma ia temp« che il sig. Brusasorzi non aveva 
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ancor finito di far bollire detti assaggi nelle acqne- 
forti, onde siccome per fargli terminare l’ebùlizione 
si è ancor dovuto attendere qualche tempo in forma 
che il mezzogiorno era gik suonato , si è dalla pre- 
fata S. E. stimato di prescrivere che non tanto dal 
tig. De Riva che dal sig. Brusasorzt si debba atten- 
dere a pesare detti assaggi in questo dopo pranzo ^ 
• che intanto dovessero tutti riporsi nei saggioli o 
siano saine di vetro e crogiuoli di argento , ne’ quali 
si troveranno sotto chiave nella guardarobba asse- 
gnata al sig. Marietti , come ne’ precedenti atti , e 
che ritenendosi da detto sig. Marietti la chiave re- 
stava escluso ogni dubbio , giacché per entrare nella 
camera di essa guardarobba doveva attendere che 
da me mastro di zecca sottoscritto se gli aprisse la 
prima porta della camera degli assaggi. 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

' Lorenzo Francesco Compajrre. 

Benedetto Brusasorxi. 

De Riva. i 

ij5i adì 3i marzo al dopo pranzo; 

' -A 

Nella regia zecca nanti S. E. il sig. conte presi- 
dente Donando comparsi li signori Marietti e Brusa- 
sorzi con intervento del i(ig. avvocato Garino e di 



So N E H I 

me infrucritto , nén meno che de* signori assaggii(< 
tori della medesima , si è dal predetto sig. Marietti 
aperta in presenza di tutti la gnardarobba ove si 
erano riposti gli ori degli assaggi fattisi la mattina ^ 
ed estratti li crogiuoli d’ argento ne’ quali vi era 
l’oro di quelli fatti dal sig. De Riva , siccome an> 
che le saine di vetro nelle quali vi era l’ oro dei 
Catti dal sig. Brusasorzi , si sono rispettivamente a 
cadauno consegnati detti crogiuoli e saine , in seguita 
di che , siccome gli assaggi fatti dal sig. De Riva 
erano già stati ricotti , si è dato principio a pesarli 
nel mentre si è lasciato al sig. Brusasorzi di far 
asciugare quelli da esso fatti ; e dal peso fatto co> 
me sopra de’ fatti dal sig. De Riva in presenza di 
detta S. E. e del sig. avvocato Carino e Marietti y 
ne è risultato che 1’ assaggio in polvere del num. i 
ha dato l’oro a bontà di carati ai. i , e quello dello 
stesso nnm. i in cornetto andic la stessa bontà dei 
carati ai. i ; ed indi che l’assaggio in polvere del 
num. 4 ha dato l’oro a carati ventuno e grani sedici 
•carsi f e quello a cornetto nello stesso numero a 
carati ventuno e grani sedici abbondanti ; dopo del 
che , siccome il sig. Brusasorzi aveva fatti asciugarsi 
e ricuocere rispettivamente li suoi , cosi essendone 
proceduto al pesa da lui con intervento del sig. Da 
Riva in presenza di tutti di cui sopra c di me SQt.' 
toscritto, ne è risaltato che Toro def numero a 
dell’assaggio fatto in polvere si è riirovat» alla bontà 
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<di carati ventuno e grani sei, e quello dello stesso 
numero in cornetto a carati ventuno e grani due- 
giusti j e l’altro del numero 3 a carati ventuno e 
grani diecisette giusti, sia per l’assaggio fatto in poi' 
vere che per quello fatto a cornetto , quale si era 
nell’ operazione anche ridotto in polvere per aver 
avuta la prima acquafòrte troppo potente , e nel terv 
minarsi il peso de’ detti assaggi si è dal predetto 
sig. Brusasorzi allegato che l’essere risultati diversi 
come sopra tra di loro gli assaggi dell’ oro num. 2 
fatti in polvere ed a cornetto non poteva se non 
essere proceduto dall’ accidente occorsogli , come si 
era da me sottoscritto potuto aver visto, che il bot- 
tone dell’ assaggio in polvere non si affinò *a suf- 
ficienza per essergli gelato nella coppella , perchè la 
cappetta del fornello era andata fuori di posto, con- 
forme si riconobbe in tempo che era per terminarsi 
r operazione ; dopo del che la prefata S. £. riflet- 
tendo che sempre vi sarebbe ancora la disparità degli 
assaggi dell’ oro ritrovato a bontà di carati ventuno 
e grani sedeci dal sig. De Riva , quando detto sig. Bru- 
sasorzi lo ha fatto venire a bontà di carati ven- 
tuno e grani diciassette , ha stimato di ordinare che 
dimani si debbano di nuovo assaggiare le polveri e 
cornetti di essi assaggi , cioè quello del sig. De Riva 
dal sig. Brusasorzi e quello di questi dal sig. De 
Riva vicendevolmente , ma tutti con le acquéforti 
di Torino , ed intanto dal sig. Marietti si sono ri- 
tirati tutti li cornetti e polveri provenienti da’ delti 
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Assaggi ) essendosi in appresso tutti detti signori rk 
tirati. ^ 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. ‘ 

Lorenzo Francesco Compajrre. ' • 

Benedetto Brusasorzi. 

De Riva. 


t'jSi al piitno aprile alla maltiiM.' 

, Kella regia zecca comparsi li signori Marietti e 
Brusasorzi si è l’infrascritto mastro di zecca portato ’ 
con essi di compagnia de’ signori assaggiatori nella 
camera degli assaggi , ove giunto il sig. avvocato 
Garino in tempo che già dai sig. Marietti si erano 
estratti li cornetti e le polveri degli assaggi cho 
nuovamente si dovevano assaggiare , giusta le deter- 
minazioni di S. E. , siccome si è dal sig. Brusasorzi 
eccitato che avrebbe stimato bene che prima di ^ 
fare i nuovi assaggi si dovesse pesare il materiale di 
cadauno per andare al riparo di ogni sbilancio che 
potesse poi risultare dalia dispersione , che vi era 
il possibile che si fosse fatta di qualche particella di 
esso nell’ essersi restato inviluppato dopo fatti gli 
ultimi pesi degli assaggi -, così essendosi ritrovato 
non meno opportuno che giusto il suggerimento , si 
sono perciò in presenza del suddetto sig. avvocato 
Garino e del sig. Marietti; siccome anche di me 

sottoscritto 
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«otto$crìtto ed in contradittorio di essi signori assag- 
giatori gli uni degli a^ri , pesati detti materiali , e 
si è riconosciuto che 1’ oro dell’ assaggio in cornetto 
fatto jeri dal sig. Brusasorzi pesava carati ai e grani 
17, e quello dell’ assaggio in polvere carati ai e 
grani 16, essendosi l’uno e l’altro rimesso al sig. 
assaggiatore De Riva per fare due nuovi assaggi 
con acqueforti della zecca invece che il sig. Brusa- 
,#orzi aveva fatti i medesimi con quella portata da 
Milano i e successivamente pesatosi il materiale degli 
assaggi che jerì si erano fatti dal sig. De Riva con 
acqueforti della zecca , si è ritrovato che quello del 
cornetto è di peso carati ventuno e grani sedici , e 
quello della polvere carati ventuno e grani quindici 
scarsi, onde si è questo materiale lasciato al sig. 
Brusasorzi per farne due nuovi assaggi, uno in pol- 
vere e l’ altro in cornetto con valersi dell’ acquafòrte 
di Milano -, in seguito di che , nel mentre vi mette- 
vano la mano , è giunta S. £. il sig. conte presi- 
sidente Bonaudo, da cui si è determinato di fare in 
oltre procedere a nuovi assaggi dell’ oro della dop- 
pia di Spagna gik qui avanti menzionata e descritta 
nella tabella di MUano col distintivo di prima p ma 
però con essersi spiegata col sig. Marietti e me sot- 
toscritto di non lasciarne sapere la circostanza ai 
signori assaggiatori che gli avrebbero fatti , per lo 
che essendosi da me pestata detta doppia in un 
angolo , se ne è indi in presenza di detta S. £. ta- 
gliato un pezzo di peso maggiore di grani trentadue 

Nkri. Tom, //. C 
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di Piemonte; che indi si è diviso in quattro parti 
uguali ; cadauna delle quali si è involta in un pez- 
zo di carta, uno col num. 5 , altro col num. 6 , al- 
tro col num. 7 ed altro col imm. 8, e dopo di ci^ 
chiamato dalla prefata S. £. il sig. assaggiatore. 
Oddono gli ha rimessi i pochetti del num. 5 e 6, 
e poi fatto venire il sig. Gattinara gli ha pure ri- 
messi quelli del num. 7 e 8 , con ordine alli me- 
desimi di fare un assaggio dell’ oro di ognuno di 
essi pachetti con le acqueforti ed ingredienti della 
zecca. Onde nel mentre da essi si è principiata a 
fare la sua duplicata operazione per cadauno , aven- 
do li signori De Riva e Brusasorzi terminate le loro 
come sopra , si è 'principiato a pesare gli assaggi 
fatti dal sig. De Riva , e ne è risultato che il fatto 
della polvere del sig. Brusasorzi ritrovato in peso di 
carati 31 e grani 16 è solamente venuto a carati 
ventuno e grani tredici , e quello del cornetto ritro- 
vato in peso carati ventuno e grani diciassette è ve- 
nuto solamente carati ventuno e grani sedici; indi 
pesati quelli fatti dal sig^ Brusasorzi, è risultato che 
quello del sig. De Riva ritrovato in peso carati ven- 
luno'e grani quindici piuttosto scarsi è rivenuto allo 
stesso e medesimo peso senza veruna disparità, e che 
quello di cornetto in peso carati ventuno e grani 
sedici si è ritrovato di carati ventuno e grani dicias- 
sette , ma però si è dal sig. Marietti eccitato che 
non doveva essere considerato di più di carati ven- 
tuno e grani sedici , per aver visto che si è unita 
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•1 peso dell’ assaggio inav\'crtiiamente qualclie gra- 
nello estraneo d’oro che era rimasto nel ceppino 
della bilancia della Somella ; c dopo di ciò non 
avendo li signori Oddono e Gattinara ancora termi- 
nati li loro assaggi^ ed essendo già passato il mezzo 
giorno S. £• ha ordinato che dovessero terminare 
r ebulizione ultima dell’ acquafòrte , lavare l’ oro 
degli assaggi, indi chiudere li saggioli, e poi aspet- 
tare a farlo ricuocere ed a pesarlo in questo dopo 
pranzo , il che si c eseguito coll’ avere chiuse le 
camere e non lasciati piò entrare i medesimi in 
esse , salvo che quando saranno oggi pervenuti lì 
signori Marietti e Bnisasorzi , essendosi dal sig. Ma- 
rietti ritirati li cornetti e polveri di essi assaggi stati 
terminati. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco MariettL 

Lorenzo Francesco Compaj-re. 

ij5t adì primo aprile al dopo pranso. 

Nella regia zecca sono comparsi li signori Marietti 
e Brusasorzi , ed ascesi assieme al mastro di zecca 
sottoscritto col seguito de’ signori assaggiatori della 
medesima nelle camere degli assaggi, la prima porta 
delle quali si è da detto mastro di zecca aperta, 
frattanto che si è permesso alli signori Gattinara ed 
Oddono di portarsi a fare ricuocere gli ori degl’ as- 
saggi di questa mattina non ancor terminati, e giunta 

C a 
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S- E. il sig. conte presidente Bonaudo, a cui pr»' 
sentatomi io col sig. Marietti in disparte si è dalla 
prefata E. S. determinato di [prendere un zecchino 
di Venezia, di cui già si avesse la certezza della 
bontà , ed anche un ongaro o sia ducato d’ Olanda 
che fosse già stato assaggiato, per far fare un nuovo 
assaggio tanto dai sig. Brusasorzi qaanto da uno de- 
gli assaggiatori della zecca dell’ oro di cadauna mo- 
neta , con rimettergliene però il materiale sfigurato, 
avendosi da me mastro di zecca suddetto preso un 
zecchino di Venezia stato battuto sotto il governo 
di un doge di nome Joannes , ed «n ongai o d’Olan- 
da col millesimo 1737 già stati tempo fa assaggiati 
ia questa zecca , è risultato il primo a bontà di ca- 
rati ventiquattro e l’ ongaro a quella di carati ventitré 
e grani quindici , si sono da me battuti o sia sfigu- 
rati in presenza del sig. Marietti > indi avanti della 
preCata S. E. , a cui si sono rimostrati , si sono U- 
gliati grani sedici dell’oro di zecchino di Venezia 
suddetto , che diviso in due eguali parti , se ne è 
messo una in un pezzo di carta segnata da me all’ in- 
saputa del signor Marietti al numero 9 ed un’altra 
in un altro pezzo segnato col num. la; e successiva- 
mente tagliati grani 16 dell’ oro dell’ ongaro, se n* 
è poi divisa la materia per metà con averne messa 
nna parte in un pezzo di carta segnato' num. 1® ^ 
ed un’ altra in un altro pezzo segnato num. 1 1 tutti 
all’ insaputa di esso sig. Marietti , e consegnali tutti 
detti pachelti a S. E. il sig. conte presidente Be- 
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naadd ; si è 'da , questo , presente il sig. Marietti « 
me sottoscritto , rimesso 'al sig. Brusasorzi quello 
del num. 1 1 ed anche 1’ altro del num. 1 a , c poi 
chiamato il sig. De Riva gli ha rimesso il pachetto 
del num. 9 ; e fatto pure chiamare il sig. Gattinara 
gli ha consegnato quello del num. 10, avendo detto 
a tutti i detti signori assaggiatori di fare 1’ assaggio 
degli ori rimessigli nella sua solita rispettiva forma 
e con tutti li soliti loro ingredienti , come subito si 
sono dispos'ti di fare. 

Terminatosi intanto dalli signori ^Gattinara ed Od* 
dono di far ricuocere gli assaggi principiati nella mat> 
tina , si è principiato a pesare quelli del sig. Oddo- 
no , ed il primo del num. 5 ha dato l’oro a bontà 
di carati 21 e grani 5 , ma peraltro detto si^. Od* 
dono nel pesarlo si è lasciato intendere che per es* 
sergli gelato il bottone di esso nella coppella , come si 
era visto dal sig. Marietti , non poteva . considerarlo 
per giusto j dopo di che pesatosi quello del num. 6 
è risultato a bontà di carati 21 e grani 2, e succes- 
sivamente pesati quelli del sig. Gattinara, quello del 
num. 7 è risultato anche a detta bontà di carati 21 
e grani 2 , e lo stesso in appresso si è ritrovato es- 
sere quello del num. 8. 

Dopo di cià si è venuto al peso degli assaggi fatti 
dal sig. Brusasorzi, e nel pesarsi quello dell’oro del 
num. 1 1 da esso si è eccitato che non poteva con- 
siderarlo per giusto , per essergli anche gelato il bot- 
taoe nella coppella, essendosi co'htultociò cicouosciuts 
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che portava l’oro a bontà di carati s 5 e grani 33 , 
e pesatosi poi quello del num. i 3 si è visto ascen* 
dere ad un maggior peso di carati a 4 , essendosi os- 
servato che eccedeva d’un grano j del che detta S. E. 
è stata di concerto di sentire poi da’ detti signori Ma- 
rietti e Brusasorzi le causali che avrebbero creduto 
di poterne dare per comune appagamento , giacchi 
detto oro non poteva mai risultare a più di carati 34. 
Ed intanto pesatosi l’oro dell’assaggio fattosi dal sig. 
Gattinara del pachetto num. io, è risultato a bontà 
di carati s 3 e 1 5 un poco crescenti , e l’altro del 
sig. De Riva del num. g a carati 34 giusti j dopo 
di che essendosi rimesse le polveri o sia cornetti 
degli assaggi de’ num. 5 , 6 , 7 , 8. al sig. Marietti , 
e le polveri di quelli de’ num. g , 10, 1 1 , 12 a me 
sottoscritto, S. E. si è ritirata per essere l’ora tarda, 
gd ha detto a tutti di ritrovarsi dimani mattina. 
Carino Ispettore, 

Angelo Francesco Marietti. 

Liorenzo Francesco Compajrre. 

l‘]5i adì 3 aprile alla maltina. 

Nella regia zecca subito giunta S. E. il sig. conte 
presidente Bonaudo , entrati con esso nelle camere 
degli assaggi li signori avvocato Carino , Marietti e 
Brusasorzi , non meno che io infrascritto mastro di 
zecca e li signori assaggiatori della medesima , si è 
principialo da S, E? per eccitar li signori Marietti « 
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Brusasorzi a spiegarsi d’ onde credevano che potesse 
essere proceduta la circostanza che coll’ assaggio fat- 
tosi dal signor Brusasorzi, come nel precedente atto, 
dell’oro di un zecchino di Venezia fosse risultato a 
maggior bontà di carati e sm di ciò si è da essi 
risposto potere essere di ciò la causale , che nel cor- 
so dell’operazione di detto assaggio si fosse introdotta 
nella coppella o nella polvere dell'oro qualche mate- 
ria estranea non stata vista nè potuta vedersi , senza 
che tampoco possa essere stata distrutta daU’acquaforle 
o ridotta al nulla nel fuoco nel farsi ricuocere la 
polveri di detto oro -, e per contro si è da me infra- 
scritto mastro di zecca assieme alli signori assaggia- 
tori @rattinara ed Oddono rappresentato che la cau- 
sale più probabile dell’incidente potesse essere quel- 
la , che r acquafòrte portata di Milano non fosse 
scalcinata con la maggior perfezione, del che se ne 
era già osservato qualche indizio assai apparente nelle 
operazioni fatte dal sig. Brusasorzi di qualche assag- 
gio , sebbene detto indizio non era tale , massima- 
mente al fatto della disparità risultata tra detto as- 
saggio e quello dello stesso oro fatto dagli assaggia- 
tori di Torino , che potesse far determinare di non 
più usare di detta acquafòrte ; e dalla prefata S. E. 
in vista de’ motivi addotti da una e dall’altra delle 
parti si è stimato di ordinare a me sottoscritto , chia- 
mato assieme al sig. Marietti in dbparle da tutti , di 
presentargli cadauno una moneta a nostra elezione , 
ma uno aU’ insaputa dell’altro con disfigurarla per- 
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ciò uno a parte dcH’altro, e rimettergliela in un vi* 
glietto , tu di cui fosse annotala la sua qualità e 
bontà a cui si credeva. Essendosi pertanto da detto 
«{gnor Marietti consegnato alla prefata S. E. la sua 
moneta involta in detto viglietto , si è da esso rite- 
nuto questo, a me rimessa detta moneta in presenza 
di esso sig. Marietti , perchè ne tagliassi un pezzo 
di grani sedici con dividerlo poi per metà , il che 
eseguito ed involtone l’oro in un pezzo di carta per 
una di detta metà ed in un altro per l’altra, se ne 
sono formati due pachetti segnati l’uno e l’aliro col 
num. i3 e consegnati a mano di detta S. E.; e suc- 
cessivamente presentatasi da me la moneta , come 
copra disfigurata , involta in altro viglietto alla pre- 
fata E. S. , ritenutosi dalla medesima il viglietto ha 
ordinato di tagliare da essa grani sedici d’ oro , il 
che eseguito , se ne è diviso il pezzo per metà con 
averne involti grani otto in un pachetto e grani 
otto nell’ altro , che ambi si sono segnati col num. 
l4 e rimessi a detta S. E.; dalla medesima chiamati 
indi li signori Brusasorzi ed Oddono , si è loro ri- 
messo a cadauno uno de’ pachetti di detti num. i3 
e i4, con’ avergli detto di fare l’assaggio dell’oro in 
essi contenuto , ed in seguito di ciò pesati dal sig. 
O<ldono in presenza della prefata S. E., del signor 
avvocato Carino e del sig. Marietti , non meno che 
di me sottoscritto e del signor Brusasorzi , l’oro dei 
quattro assaggi che si dovevano fare due per cadati- 
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•0 de*^etti signori Brusasorzi ed Oddono, si è in 
appresso dato principio alle loro operazioni , il sig. 
Brusasorzi assistito dal sig. Marietti e me infrascritto, 
ed il sig. Oddono in presenza del sig. conte Bonau- 
do e del sig. a^^ocato Carino. Terminate indi dette 
rispettive operazioni , nelle quali ognuno di essi si- 
gnori Brusaisorzi ed Oddono ha osservato il rispetti- 
vo metodo , con avere usati li soliti rispettivi ingre- 
dienti , si è principiato dal pesare l’oro degli assaggi 
fatti da detto signor Oddono , e si è ritrovato che 
quello del num. i3 è risultato a bontà di carati 
ventitré e grani ventidue crescenti , e quello del num. 
24 a carati ventiquattro giusti, come si é osservato 
non meno da S. £■ che dal signor avvocato Carino , 
Marietti e me sottoscritto ; indi pesatosi l’ oro degli 
assaggi fatti dal sig. Brusasorzi, quello del num. i3 
è risultato a carati a3 e grani a3 scarsi, e l’altro 
del num. i4 a carati 34 giusti, dopo di che let- 
tisi dall’ E. S. li viglietti , ne’ quali erano riposte le 
monete sfigurate , rimessigli uno dal sig. Marietti e 
l’altro da me sottoscritto, si è avuta notìzia reciproca 
che l’oro del num. i3 era di im zecchino di Ceno- 
va del 1735 . non ancora da esso fatto assaggiare, 
e quello del nnm. i4 da me rimesso era di un zec- 
chino di Venezia coll’iscrizione del nome Joannes: 
dopo di che ritiratosi dal sig. Marietti l’ oro degli 
assaggi di detto num. i3 e da me quello degli altri 
del Bum. i4-> si è detta S. £. ritirata non meno che 
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tutti gli altri signori suddetti per essere gik suonato 
tl mezzogiorno. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre. 

1751 adì 3 aprile al dopo pransa. 

. Nella regia zecca alla presenza dell' E. S. il sig. 
conte presidente Bonaudo comparsi li signori Ma- 
rietti e Brusasorzi, non meno che il sig. avvocato 
Garino c li signori assaggiatori Gattinara ed Oddono, 
si è da me infrascritto mastro della regia zecca 
aperta la porta delle camere degli assaggi, ove detta 
S. E. presente detto sig. avvocato Garino , avendo 
sentiti non tanto detti signori Marietti e Brusasorzi , 
quanto me suddetto e detti signori assaggiatori , se 
gli è da detto sig. Marietti proposto che allo stato 
del risultato degli assaggi sin qui fatti crederebbe 
che rispetto a quelli che si faranno ulteriormente ti 
possa bensì , sino a che venisse altrimenti disposto , 
continuare dal sig. Brusasorzi a regolare le sue ope- 
razioni nella solila forma e cogl’ ingredienti portati 
da Milano , e praticare dagli assaggiatori di questa 
zecca a fare pure le loro operazioni alla loro forma 
ordinaria e cogli ingredienti che detta zecca loro 
somministra, ma che quanto al sig. Brusasorzi deb- 
ba valersi per ultima acquafòrte di quella di cui si 
valgono gli assaggiatori di Xoriao e che a tai efr 
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fetto gli venisse da me somministrata , il che tatto 
si è approvato dalla predetta S. E. Si è dalla me> 
desima, dopo preso simile stabilimento in vista del 
risultato de’ precedenti assaggi, chiamato in disparte 
il sig. Marietti e me infrascritto , e presente il sig. 
avvocato Carino si è spiegato con ambi che avrebbe 
creduto che si dovessero proseguire gli assaggi sopra 
altre monete , sul che essendosi concertato di pren- 
dere di quelle di Portogallo, siccome il sig. Marietti 
in ordine alle fatte assaggiare dalla corte di Milano 
si ritrova aver solamente una mezsa delle doppie 
che in Piemonte sono taiiilkte per lir. a6. 16. 8, 
così avendo la predetta S. £. ordinato a me sotto- 
scritto di somministrare una delle doppie da lir. 71 
5 , altra di quelle da lir. 36 , altra di quelle da lir. 
36. 16. 8 ed altra di quelle da lir. 17. i4, si è 
da me eccitato che di quelle da lir. 36. 16. 8 ve 
ne erano di quattro diverse qualità , una che intor- 
no alla croce , la quale vi è dalla parte opposta a 
quella dello scudo o sia armi gentilizie di Porto- 
gallo , aveva in cadauna de’ quattro angoli di detta 
croce una specie di fiore che poteva dirsi rosa; al- 
tra con la lettera B, altra con la lettera M , ei al- 
tra con la lettera /I , e su di ciò mi ha ordinato di 
prenderne una per cadauna qualità , sebbene non 
mi sono ritrovali di avere quella delia lettera 3 f , 
e però presentatosi da me le monete suddette si 
sono tutte d’ordine di detta S. £. disfigurate in 
noa parte del materiale, da cui se ne potesse pren- 
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dere il neceisario secondo l’ nio di questa zecca per 
farne Ire assaggi di cadauna , come la prefata E> S- 
si era spiegata. Dopo di che in presenza di essa si 
è in prim^ luogo tagliato un pezzo della doppia da 
lir. 71. 5, che si è diviso in tre di otto grani ab- 
bondanti cadauno, involti ognuno in un pezzo di 
caria , uno col num. 1 5 , altro col numero 1 6 ed 
altro col num. 17 j indi tagliato altro pezzo della 
doppia da lir. 56 , si è diviso come sopra e se ne 
sono formati altri tre paefaetti, uno col num. 18, 
altro col num. 19 ed altro col numero.ao^ e ta- 
gliatosi poi come sopra un pezzo della doppia da, 
lir. 17. i4 si è ripartito in tre altri pachelti, uno 
col num. 31 , altro col num. 33 ed altro col num. 
35; e per fine tagliatosi altro pezzo della doppia da 
lir. 36. 16. 8 con la lettera B , si t diviso il mate- 
riale in tre altri paclietti , uno col num. 34 , altro 
eoi num. 35 ed altro col num. 36. Ognuno poi di 
essi pachetti con detti numeri si è ripartito fra’ detti 
signori Brusasorzi , Gallinara ed Oddono , in modo 
che il sig. Brusasorzi ha avuti quelli da nimi. i5, 
18, 21, 24; il sig. Gattinara gli altri da num. 17, 
20, 2j, 36; ed il sig. Oddono quelli del num. 16, 
»g , 23 , 25 , e dopo di ciò la prefata S. E è par- 
tito avendo lasciato li signori avvocato Garino e 
Marietti per assistere , come me scfSfoscritto , al peso 
che li suddetti signori assaggiatori dovevano fare 
dell’ oro degli assaggi come sopra rimessigli , qual 
era di soli grani otto per cadaua assaggio ; giacché 
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(ebbene si facesse fare separatamente da tre assag- 
giatori non si deve tuttavia far duplicato da veruno 
di essi ; ed essendosi fatto notte in tempo che il 
sig. Brusasorzi non aveva per anche finito di pesau'e 
gli assaggi rimessigli , detti signori si sono tutti ri- 
tirati non meno che io infrascritto , dopo chiusa la 
porta della prima delle suddette camere degli as- 

Bonaudo Presidente. 

Carino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrt. 

17S1 adì 3 aprile alla mauiaa. 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti e Bru- 
sasorzi ; si è coll’ intervento del sig. avvocato Carino 
da me aperta la prima porta della camera degli as- 
saggi , ove entrati tutti con li signori assaggiatori 
'Gattinara ed Oddono , si c principiato dal sig. Ma- 
rietti ad estrarre dalla guardurobba , di cui tiene la 
chiave , l’oro destinalo per assaggiare come dall’ atto 
precedente; e preso quello assegnato al sig. Brusa- 
(orzi , si è il medesimo in presenza non meno di 
questo che delli signori avvocato Carino e Marietti, 
ed anche di me sottoscritto , pesato dal sig. Oddo- 
no f dopo di che ciascuno ha principiato le opera- 
zioni de’ rispettivi assaggi . Avendo poi il sig. Od- 
dooo terminato le sue in questa mattina, si è pesata 
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l’oro in presenza de’ suddetti signori avvocato Carino 
e Marietti ed anche di me sottoscritto , e con ci& 
ti è ritrovato che quello del num. i6 è risultato a 
^ontii di carati ventidne, quello del num ig anche 
a carati venlidue , quello del num. aa a carati ven- 
, tidue scarsi , e quello del num a5 a carati ventuno 
e grani ventitré j e non essendo ultimate ancor tutte 
le operazioni degli assaggi rimessi alli signori Brusa- 
sorzi e Gattinara , ancorché fosse gik mezzogiorno , 
si é stimato di desistere per questa mattina da ul- 
teriori operazioni essendosi chiusi gli assaggi che era- 
no per ultimarsi nella guardarobba , di cui il sig. Ma- 
rietti si ritrova avere la chiave. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre. 

fj5t adì 3 aprile al dopo pranzo. 

Nella regia zecca essendo giunti li signori Marietti 
e Brusasorzi , non meno che il sig. avvocato Garino , 
sono tutti ascesi di compagnia di me sottoscritto e 
delli signori assaggiatori Gattinara ed Oddono alla 
camera degli assaggi , la prima porta della quale fa^ 
tasi aprire si siamo tutti introdotti ; dopo di che 
estrattisi dalla guardarobba dal sig. Marietti gli as- 
saggi non ancora terminati dalli signori Brnsasor- 
zi e Gattinara , si sono rimessi a cadauno di que- 
sti li loro proprj , perchè ne potessero fare asciugare 
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e rìcoocere le polveri e cornetti rispettivamente , il 
che si sono tosto messi a fare ; e frattanto che vi 
compivano essendo giunta S. £• il sig. conte presi- 
dente Bonaudo, si è poi devenuto al peso in primo 
luogo di quelli del sig. Bnisasorzi, e dallo stato di 
essi l’oro del num. i 5 è risultato a bontà di carati 
ventidue , quello del num. 1 8 di carati ventuno • 
grani o 3 , quello del num. ai anche a carati ven- 
tuno e grani ventitré , e quello del num a carati 
ventuno e grani ventuno crescenti . Successivamente 
si sono pesati quelli del sig. Gattinara , l’oro de’ quali 
è risultato a bontà quanto al num. a carati venti- 
due e grani uno , quanto al num. ao a carati v enti- 
due e grani uno scarsi , rispetto al num. a 3 a carati 
ventidue , e quanto al nuni. a6 a carati ventuno e 
grani ventidue scarsi. £ dopo di essersi da me sot- 
toscritto ritirate le polveri e cornetti di tutti detti 
assaggi j non meno che di quelli del sig. Oddono 
pesati questa mattina , seguendo gli ordini di S. E. 
si i da me presentata una doppia di Portogallo da 
lir. 26. 16. 8 di quelle con le lettere R intorno alla 
croce f ed altra dello stesso valore di quella con una 
rosa intorno a detta croce , e sfiguratone il mate- 
riale necessario per fare tre assaggi semplici di ca- 
dauna f che vale a dire grani a4 ; si è questo diviso 
per ogni doppia in tre parti, involte tutte in un 
pachetto particolare , essendosi li pachetti dell’ oro 
della suddetta doppia R numerati col num. 2' de- 
stinato al sig. Brusasorzi , num. 28 per il sig. Oddono 
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« nmn. ag per il sig. Gattinara; e poi quelli della 
doppia della rosa uno col num. 3o per il sig. Bni> 
sasoTzi, altro col num. 3i per il sig. Oddono ed al' 
tro col num. 3a per il sig. Gattinara. Dippiìi si h 
presentata dai sig. Marietti una doppia da due di 
Genova , gik fatta assaggiare dalla corte di Milano 
ed altra mezza doppia di detta repubblica già fatta 
come sopra assaggiare , il materiale delle quali fat- 
tosi disfigurare se ne sono indi presi grani ventiquat- 
tro di cadauna moneta divisa in tre pachetti per 
ogni qualità d’ oro , e rispetto a quello della pezza 
di due doppie se ne è fatto un pachetto di grani 
otto col num. 33 per il sig. Brusasorzi, altro col, 
num. 34 per il sig. Oddono ed altro col num. 35 per 
il sig. Gattinara ; e dell’ oro della mezza doppia si è 
fatto altro pachetto come sopra col num. 36 per il 
sig. Brusasorzi , altro del num. 3^ per il sig. Oddo- 
no ed alti'o del num. 38 per il sig. Gattinara , che 
tutti rimessi a S. E. furono dalla medesima distri- 
buiti a cadauno di detti signori assaggiatori accioc- 
ché ne facessero l’assaggio e cominciassero sino de 
questa sera a fare il giusto peso , per potere poi 
dopo dimani terminare l’operazione alla mattina in 
forma di poterla ultimare, onde si è'* subito dato di 
mano a fare il peso di essi assaggi in presenza del 
suddetto sig. avvocato Carino e sig. Marietti e di me 
sottoscritto , essendosi l’ E. S. ritirata , e dopo pesati 
gli assaggi' che si dovevano fare dal sig. Oddono e, 
gli altri dal sig. Brusasorzi , per essere giunta la notte 

si 
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•j è desistito dagli altri e si sono ritirati detti assag« 
gi posti nella guardarobba, di coi il sig. Marietti 
tiene la chiave. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compc^re-. 


17S1 adì 5 aprile alla matlina. 

Nella regia zecca giunti li signori Marietti e Brìi*- 
sasoTzi , si è di compagnia del sig. avs'ocato jGariua 
e di me sottoscritto , non meno clic de’ signori as* 
saggiatori Gattinara ed Oddono ascesa la scala do- 
ve sono le camere degli assaggi, e dopo di essersi 
aperta la prima porta , entrati tutti in esse si sono 
dal sig. Marietti estratti dalla guardarobba , di cui 
tiene la chiave , gli ori degli assaggi che devono far- 
si , e rimessi alli signori Brusasorzi ed Oddono li 
destinati per cadauno di loro , oltre d’ avere anche 
estratti quelli che si devono fare dal sig. Gattinara; 
onde nel mentre che detto sig. Brusasorzi si è messo 
attorno a fare li suoi, si è dal sig. Oddono proce- 
duto al peso del materiale per quelli da farsi dal 
sig. Gattinara, e ciò con assistenza del sig. avocato 
Garino ed in presenza del sig. Marietti non meno 
che di me sottoscritto j dopo di che detti signori Gat- 
tinara ed Oddono hanno «pure data la mano alle 
•perazioni per gli assaggi assegnatigli , e terminatesi 
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dal sig. Brasasoni le sne si è devennto al peso de^ 
assaggi per esso fatti in presenza di S. E. il sjg. conte 
presidente Bonaudo , delli signori avvocato Carino « 
Marietti non meno che di me sottoscritto , e coi 
peso fattone dal sig. Oddono è risultato l’ oro del 
uum. 37 a Lolita di carati venlidue , quello del 
num. 3o di carati ventidue c grani due , quello del 
mira. 53 di carati ventidue e quello del num. 56 
di carati ventidue e grani sette scarsi; indi pesati 
gli assaggi fatti dallo stesso sig. Oddono sono risul* 
tali quello dell’ oro del num. 38 a carati ventidue, 
quello del num 3i a carati ventidue e grani uno 
scarsi, l’altro del num. 54 a carati ventidue e quello 
del num. 57 :v carati ventidue e grani tre ; e poi 
pesati quelli fatti dal sig. Gattinara , quello dei 
num. 39 è risultato a bontà di carati ventuno e 
grani ventitré , l’ altro del num. 53 a carati venti- 
due, quello del num. 55 a carati ventuiw e grani 
ventidue, e l’altro del num. 38 a carati ventidue e 
grani cinque. Dopo di essersi dal sig. Marietti riti- 
rato l’oro delli due ultimi assaggi d’ognuno di detti 
signori assaggiatori, e da me sottoscritto i due pri- 
mi , per esser mezzogiorno suonato si sono tutti- 
ùtirati. 

Carino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compiere. ' • 
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ReHa regia 'zecca comparsi li signori. Marietti e 
fihisasorzi si è da S. E. il sig. conte presidente Bo.< 
naudo , presente il sig. avvocato GarLno e me infra- 
scritto , determinato , che in vista della disparità ri- 
sultata negli assaggi fatti da detto sig. Brusasorzi e 
dalli signori Oattiiiara ed Oddono dell’ oro , di cut 
alti numeri 56, Sy e 38, fosse conveniente di farne 
ripetere almeno due per vedere a quale bontà nuo- 
vamente risultassero , e sopra di ciò non avendo il 
sig. Marietti fatta Veruna osservazione in contrario sì 
è successivament# da css^ presentato l’ oro rimasto- 
gli dalla mezza doppia di Genova del 1748 , che è 
quella stata assaggiala sotto detti numeri , onde se 
ne sono presi grani sedici di Piemonte divisi indi 
per metà in due pachetti , uno coi nmn. 5g e l’al- 
tro, col 4o, che rimessi a mani della prefata S. E. 
si sono da essa distribuiti il num. 5g al sig. Brusa- 
sorzi ed il 4<> b 1 sig* Gattinara , perchè ne facessero 
sul campo ognuno 1’ assaggio ; e dopo fattosi il pri- 
mo peso dal sig. Oddono in presenza di detta S. E. 
vedenti li signori avvocato Garino e Marietti ed an- 
che di me sottoscritto , si è in appresso da detti 
signori Brusasorzi e Gattinara principiata l’ operazio- 
ne nella foQpa stabilita, la quale poi terminata ia 
primo luogo da detto sig. Gattinara , esseudosi pe- 

D a 
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salo l’oro dal sig. Oddono in presenza come sopra ^ 
il di lui assaggio col num. 3 g l’ha portato a bontà 
di carati venddue e grani tre crescenti , ed indi 
pesato quello del num. 4 <> del sig. Brusasorzi è ri* 
sultato anche a bontà di carati ventidue e grani tre 
crescenti ; il che visto dalla prefata S. E , siccome 
l’ora era già un poco tarda cosi ha determinato che 
per profittare del tempo al più possibile si potesse 
lare l’ assaggio della lira vecchia di Savoja , in vista 
che a MUano coll’ assaggio fatto ne era risultata di 
qualche grano inferiore dalli den. 1 1 , e presentatasi 
dal sig. Marietti una lira nostra portata da Milano 
che si è osservato avere il millesimo 1691, e se ne 
è perciò rimesso il materiale necessario per im assaggio 
alli signori Brusasorzi ed OBdono, <)d avendovi il sig. 

* Oddono ancor proee’duto questa sera , precedente il ' 
peso del materiale in presenza come sopra , con 
avere in fine pesato nella stessa conformità l’argento 
di detta lira^ è risultato a bontà di denari undici e 
grani uno j e ritiratosi l’oro e l’argento degli assaggi 
stati come sopra fatti' dal sig. Marietti si è indi 
dalla prefata S. £. stabilito di concerto di esso che 
quanto agli assaggi da farsi ulteriormente delle mo- 
nete di Oro , si dovesse prendere una qualche quan- 
tità di cadauna specie che potesse essere di peso 
almeno circa den. 4 1 ove non se ne avesse di peso 
un marco circa , e metterli in fondita dopo visitate 
ed esaminate che non ve ne fosse alcuna di mate» 
ria so.spetta, per indi fare l’assaggio sopra il mate» 
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naie da prendersi dal lingotto che si ricaverebbe 
dalla fondita d’ ogni rispettiva qualità di moneta , e 
che, a dette fondite avrebbe assistito detto sig. av> 
vocato Carino, non meno che il sig. Marietti e me 
sottoscritto, dimani mattina nella fonderia della zeo 
za; e per esser l’ora tarda e già per farsi notte si 
è S. E. licenziata con essersi ritirata. 

Ha di concerto di detto sig. Marietti determinato, 
che gli assaggi fattisi questa mattina dello stesso oro 
dalli signori Brusasorzi e Galtinara debbano aversi 
in nissuna considerazione, come erronei per qualche 
accidente non osservato nelle operazioni. 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. s 

Angelo Francesco Marietti. 

Loreazo Francesco Compt^ro. 


f]St adì 6 aprile alla mattina. 


Nella regia zecca giunti li signori Marietti e Bru- 
sasorzi in tempo che già si ritrovavano qui il sig. 
avvocato Garino e li signori Gattinara ed Oddono , 
si siamo tutti portati nelle camere degli assaggi , 
dove apertasi la prima porta di esse ed apertasi dal 
sig. Marietti la guardarobba assegnatagli ha estratto 
dalla medesima il pachetto delle monete già fatte 
assaggiare dal governo di Milano , sul concerto preso 
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eoa me sottoscritto presente il sig. avvocato Garin* 
die fraiiaato die si farebbe da noi le fondite dello 
monete d’ oro presciitte da S. E. il sìg. conte presi* 
dente donando, come nell' atto di jeri sera, per oc- 
cupare li Signori assaggiatori si sarebbero potuto faro 
'da loro assaggiare le monete d’ argento , su le quali 
allo stato della tabella formata a Milano si era ritro* 
rata qualche dispariti in ordine alla bontà j e preso 
un pe£zo ancor in essere perfetto di un ducatene di 
Fircnte, più altro di una pezza di Spagna del 1755, 
oJtro pure di un’ altra dello stesso anno , altro di 
ama col millesimo 174** altro di un’altra del 
1746, ha rimesso il materiale necessario di cadauna 
-•1 sig. Brusasorzi per farne 1 ’ assaggio , e presane 
altrettanta quantità l’ ha pure consegnata al sig. as- 
saggiatore Gattinara perchè potesse fare lo stesso , 
onde si è subito da detto sig. Gattinara proceduto 
al peso di detti rispettivi materiali in presenza di 
tutti , e quando è stato terminato si sono da essi 
principiate le rispettive operazioni per detti assaggi ; 
dopo (^i che sendosi considerato che nel lasciargliene 
proseguire si poteva aver campo di devenire alla 
fondita delle monete d’oro che si volevano far as* 
raggiare in massa, il sig. Marietti di compagnia del 
6 Ìg. avvocato Carino sono discesi con me sottoscritta 
da dette c.amere degli ass.vggi , e giunti tutti nella 
gtanza della zecca che viene denominata del Cam- 
hio , su l’ istanza da me fatta al sig. Richetti cassiere 
di zecca si sono' da es^« estratte dalla cassi| 
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erdinarla , o sia corrente , le infrascritte qualitk di 
monete d’ oro tutte separate tuia qualità' dall’ dtra , 
che numerate e pesatesi in presenza di essi signori 
avvocato Carino e Marietti , si sono ricotiosciuti ifi 
numero e peso come sotto per ogni rispettiva qua* 
Ihà ■ cioè zecchini di Roma numero ventidue id 
peso once 2 e den. 6 di Piemonte , tutti stati ta- 
gliati in una parte, sebbene ancora attaccati assie- 
me; zecchini di Venezia num. 29 in peso once due 
e den. 23 di Piemonte tagliati come ' sopra ; ongari 
o sia ducati , tutti d’ Olanda semplici , detti del 
bracone' f numero ventisette ; zecchini di Firenze ^ 
tutti semplici, numero ottantaduc, tagliati non tanté 
questi che gli ongari comé sopra , ed in peso detti 
Angari once 2 e den. 19 , e detti zeccliini di Fi- 
renze once 8 e dea. 1 1 . di Piemonte ; e final- 
mente ventidue zecchini di Genova pure tagliati , ia 
peso once 2 den. 7 e gr. 12, alli quali si sono 
aggiunti altri zecchini di Genova numero cinquanta 
aventi ancor corso , e così non tagliati perchè di 
peso, che si sono ritrovati pesare once 5 , dea. t 4 
e gr. 12 , onde detti zecchini di Genova hanno 
pereiJ) formato il num. 72, ed il péso totale di on- 
ce 7 e den. 22 ; dopo di che riposte tutte delle 
monete in un pezzo di carta separato , per cadauna 
delle loro qualità se ne è formato un pachetto di 
ognuna di detta qualità , quello dei zecchini di 
Roma col num. 1 , l’ altro dei zecchini di Vene- 
ra col aum- a , quello dei ducati d’ Olànda col 
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fium. 5 , r altro de’ zecchini di Firenze col nom. 4» 
e l’ altro dei zecchini di Genova col nuna. 5 , i 
quali pochetti tutti si sono rimessi presente il sig, 
ftvvocato Garino a detto sig. Marietti , e passato ia 
appresso il medesiroo di compagnia del predetto sig. 
tiwocato e di me sottoscritto nella fonderia di que- ^ 
(ta zecca ; si è principiato dal mettere in fondita in 
un piccolo crogiuolo di Alemagua , non ancora 
stato usato , il pachetto de’ zecchini di Roma col 
pum. 1 , dopo peraltro che si era aperto in presen» 
za del sig. avvocato Garino e di me sottoscritto dal 
predetto sig. Marietti , per osservare , come ha poi 
fatto di tutti gli altri pachetti , se le monete in ca> 
dauno contenuta erano- di diverse annate e tempi 
distinti , in modo che potessero veramente conside.. 
Tarsi di più e più battiture , il che gli è risultato 
posi , mentre già se ne era avuta presente la circo- 
stanza j onde terminata la fondita di detti zecchini 
p gettatosi con 1’ oro de’ medesimi nn pipcqlo lin- 
gottino, dopo raccolte e messe a parte le grana non 
, incorporatesi in esso, si è detto lingottino ponzonato 
col num. I sopra nna delle sue estremità , con averlo 
pure ponzonato colla nfarca solita del sig. assaggia* 

•' toro Gattinara , rappresentante una croce bianca co- 
ronala con le parole G, F. P. all’ intorno dei trq 
angoli di detta croce noti coperti dalla corona ^ 
presso poi in fondita da detto sig. M^trietti in un al- 
|ro crogiuolo nuovo come sopra, in presenza di cui 
gvi^uti ^ il pachetto num. a d^'^ecchini di Venezia ^ 
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si è coir oro di essi gettato altro lingottino , che 
dopo raccolte come sopra e messe a parte le grana 
si è pouzonaio col num. a e colla parca suddetta 
del sig. Gattiuaraj e dopo di ciò posto in fondita il 
pachetto di ongari in altro crogiuolo nuovo , si è 
coll’ oro di essi gettato altro lingotto , che dopo 
raccolte e messe a parte le grana si è ponzonato 
col num. 3 e colla marca suddetta -, indi postosi in 
fondita il pachetto de’ zecchini di Firenze in altro 
crogiuolo nuovo , si è coll’ oro di essi gettato altro 
lingottino f che dopo raccolte le grana si è ponzo* 
nato col num. 4 ^ marca suddetta ; e finalmente 
postosi anche in fondita il pachetto de’ zecchini di 
Genova in altro crogiuolo nuovo , si è coll’ oro di 
essi gettato altro lingottino , che raccolte e messe a . 
parte le grana si è ponzonato col num. 5 c marca 
suddetta. Dopo di che tutto-, pesatisi detti lingotti , 
uno per cadauno colle rispettive grana , quello del 
num. i.è risultato in peso once due e denari due, 
oltre denari tre e grani dieciotto di grana, in modo 
che vi è stato il consumo di grani sei nella fondi- 
ta j quello del num. a once due , denari ventuno e 
grani dodici , oltre denari uno e grani sci di gra- 
na , in modo che vi è pure stato^ grani sei di con- 
sumo di fondita -, l’ altro del num. 5 once due e 
denari diciassette , oltre denari uno e grani sei di 
grana , in modo che vi è stato di consumo di fon- 
dita grani dieciotto; l’altro del num. 4 once sette e 
denari dieciotto, oltre denari .sedici e grani dodici 
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di grana, in foriAa Che fl consumo di fondita è ri* 
sultalu a grani dodici j e iinaìmcnte 1’ altro lingotta 
del niiin. 5 si iè rit^o^'ato di peso once sette e de* 
naii quattordici, oltre denari sette e grani dieciotto 
di grana , in modo che vi è stato il consumo di 
fondila di .grani sei , e cosi minore a proporzione 
di tutti ^i altri perchè queste monete erano più 
pulite delle prime come si è osservato , massime 
quanto alle ancora di peso e cosi correnti come .«o- 

J 

pra ; dopo di che lasciate tutte dette grana nella 
cassa della zecca si sono portati nella camera degli 
Assaggi , ove vi è la guardarobba assegnata al sig. 
Marietti, e da questo chiusi nella medesima in pre- 
senza del sig. avvocato 'Carino e di me sottoscritto 
tutti li cinque lingotti suddetti, ed avendo li signori 
Brusasorzi e Gallinara terminati gli assaggi d’argen- 
to che^se gli erano rimessi a fare, dopo di essersi 
rimesso al sig. Oddono , venuto nel mentre si era 
nella fonderia , dalli signori awocato Carino c Ma- 
rietti assieme a me infrascritto l’ argento necessario 
per far 1 ’ assaggio di una delle pezze di Spagna del 
1733, si è proceduto al peso di detti assaggi e 
primo di quello del ducatene di Firenze fatto dal 
sig. Caltinara , che è risultato a bontà di den. ii. 
12, dico denari undici c grani dodici, e poi di 
lancili delle pezze di Spagna del 1753 e 1740 risul- 
tati ambi a bontà di denari dieci e grani venti j e 
poi pesati quelli del sig. Brusasorzi ed in primo 
luogo qnèllo dfiUa lira vecchia di Savoja, questa è 
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risaltata a bontà di denari undici , l’ altro del duca» 
toiie di Firenze a denari undici e grani dodici , 
pezza di Spagna del i ^53 a denari dieci e grani 
venti, altra del 1740 ed altra del 1746 a denari 
dieci e grani Venti, e l’altra del 1733 a denari 
dieci e grani ventuno e mezzo; e nel mentre si pe- 
savano detti assaggi si è stimato di limetlcre al sig. 
Oddono il materiale necessario per far nn assaggio 
della pezza di Spagna del 1746; > cui avendo pro- 
ceduto, non meno che a quello dell’altra del 1733 
già come sopra commessogli , è risultato l’ argento 
di detta pezza del 1746 a bontà di denari dieci e 
grani venti, e quello dell’altra del 1753 a bontà 
di denari dieci e grani voatuno e mezzo , come 
dalla sottoscritta loro relazione, e per essere l’ora 
tarda si sono tutti detti signori ritirati dopo che 
detto sig. Marietti ha ricevuti tutti li bottoni degli 
assaggi suddetti. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compayre. 


Noi sottoscritti abbiamo proceduto ad nn assaggio 
dell’argento delle monete infrascritte, quale ci è risul- 
tato a bontà di denari a cadauna qui sotto annotata. 

Cioè io Brusasorzi di un ducatone di Firenze che* 
ho ritrovato' a bontà di denari undici e grani dodici. 

Di una pezza di Spagna del 1733, ed altra del 
1740, ed altra del 1746 a bontà di denari dieci 
c grani venti. 
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D’altra pena di Spagna del 17 35 risultata a bontìk 
di denari dieci e grani ventuno e mezzo. 

E di una lira vecchia di Savoja ritrovata a denari 
undici. 

Io Ca^tiinara fatto l’ assaggio dell’ argento del du- 
catene di Firenze l’ho ritrovato a bontà di denari 
undici e grani dodici. 

Più, di due pezze di Spagna una del 1733 ed 
altra del 1740, ho ritrovato la medesima a bontà di 
denari dieci e grani venti. 

Ed io Oddono avendo fatto l’ assaggio di una pezza 
di Spagna del 1735 l’ho ritrovata a bontà di denari 
dieci e grani ventuno e mezzo , ed un’ altra del 
,1740 l’ho ritrovata a denari dieci e grani venti ^ 
in fede 

Torino li 6 aprile 1751. 

Benedetto Brusasorzì. 

Giacomo Francesco Gattinara. . 

Felice Oddono. 

1751 adì 6 aprile al dopo pranzo. 

Nella regia zecca avanti l’E. S. il sig. conte pre- 
sidente Bonaudo, con assistenza del sig. avvocato Ca- 
rino , comparsi li signori Marietti e Brusasorzi , la- 
sciato il sig. Brusasorzi in altra camera , il sig. Ma- 
cietti è venuto ad estraive in presenza di detto sig. 
conte , del sig. avvocato Carino e di me mastro di 
zecca, sottoscritto dalla guardarobba assegnatagli l’oro 
pr evenuto dalle fondite fatte alla mattina , di cui si 
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ì da me suddetto sottoscritto avuto T onore d’infor- 
mare la prefata S. £. allo stato de’ numeri rispet- 
tivi appostivi per mezzo di ponzoni; onde dopo di 
essersi dalla medesima uno per uno visitati , con aver 
anche osservata l’ altra marca a cadauno apposta col 
ponzone ordinario del sig. assaggiatore Gattinara , si 
è dalla prefata S. £. determinato che si abbiano a 
prendere grani ventiipiattro di Piemonte da cadauno 
de’ cinque lingotti, de’ quali si tratta, per farne fare 
tre assaggi distinti uno dall’ altro , uno dal sig. Bru- 
sasorzi , altro dal sig. Gattinara ed altro dal sig. Od- 
dono } onde pestato ognuno di essi lingotti sopra 
l’estremità non ponzonata , ad effetto che se ne possa 
più facUmente tagliar l’oro necessario per detti tre' 
assaggi , si è principiato a prendere dett’ oro dal 
lingotto del num. i che si è quello formato co’ zec- 
chini di Roma , e formatini tre pesi di otto grani 
cadaunb , si è indi involto il primo in un pezzo di 
carta col num. 4 > > >ndi il secondo in un altro col 
num. 43 e poi il terzo in un altro col num. ; 
presosi poi il lingotto del num. 2 , e così l’ oro dai 
zecchini di Venezzia , si sono da esso tagliati grani 24, 
divisi anche in tre pesi , cadauno di grani otto , il 
primo de’ quali si è involto in un pezzo di carta col 
num. 44 1 altro in im altro col num. 4 ^ ^ 1 ’ ultimo 
in altro pezzo col numero 4 ^; indi preso il lingotto 
del num. 3 , e per ciò quello dell’ oro de’ ducati di 
Olanda , detti ongari del bragone , si sono pure da 
£SSO tagliati grani 24 ^ divisi poi in tre pesi ognuno 
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di otto grani, die *i sono involti in nn pc2zo di carta 
separatamente, uno col num. 47, altro col nnm. 48 
ed altro col num. 4o ì successivamente preso il lin- 
gotto del num. 4 7 * osi quello dell’ oro de* zecchi> 
ni di Firenze , se ne sono da esso anche tagliati a4 
grani , divisi poi in tre pesi involti cadauno in un 
pezzo di carta , il primo col num. 5o , altro col 
num. 5i ed altro eoi nQ'.n. 5i ; c per line si sono 
pure tagliati grani 04 del lingotto del num. 5, che 
si è quello provenuto da’ zecchini di Genova , e di«^ 
visi detti grani 34 in tre pachetti, uno col num. 53, 
altro col num. 54 ed altro col num. 55 , e dopo dì 
essersi da S. £. con assistenza del sig. avvocato Ga> 
•ino Osservato a procedere al peso del suddetto oro 
dal sig. Oddono , presente il sig. Marietti e me sot- 
toscritto , ha destinali li suddetti assaggi come sotto, 
cioè al sig. Brusasorzi quelli de’ num 4> , 44; 47 ; 
So e 53 , al sig. Gattinara quelli delli num. 

48 , 5i e 54 , ed al sig. Oddono quelli delli num. 4^, 
46, 49; e 55 j dopo di che ritirati tutti li pa« 
chetti nella guardarobba del sig. Marietti , si c dalla 
prefata S. £. ordinato a’ detti signori di far detti as- 
taggi dimani mattina, ed a me sottoscritto di £u: la 
fondita presenti lì signori avvocato Carino e Marietti 
d’altre monete d’oro nella confonìiità già praticala ,, 
e per essere l’ora tarda si siamo tutti ritirali. 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre- 
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xjSi adì 2 mattina. 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti. • 
Briuasorzi , sono i medesimi di compagnia del sig. av^ 
Tocato Carino e di me infrascritto mastro de la ro> 
già zecca ascesi nelle camere degli assaggi assieme 
alli signori assaggiatori Gattinara «d Oddouo , e prer 
cedente apertura dell’ uscio della prima porta intro- 
dottisi tatti in esse ed in quella della guardarobba 
assegnata al sig. Marietti ; si è dal medesimo aperta 
detta guardarobba , ed estratti i pachetti degli ori 
preparati per assaggiare , si sono distribuiti a’ signori 
Brusasorzi , Gattinara «d Oddono li numeri a ca- 
dauno destinati , come nell’ atto di jeri sera. Dopo 
di che osservato che ognuno aveva dato principio alle 
sue operazioni, sull’inslanza fatta da S. £. il sig. conte 
presidente Bonaudo sono detto sig. Marietti di com- 
pagnia del sig. avvocato- Carino con me sottoscritto 
discesi dalla camera degli assaggi e portatisi tutti ìq. 
quella del cambio della zecca ; e sull’ instanza da me 
fatta a) sig. Richetti cassiere della medesima di prò* 
tentare le monete d’ oro , delle quali se nc aveva 
nua qualche competente quantità , per mettere in fon- 
dita e ricavarne un lingotto su di cui farne 1’ assag- 
gio , conforme ne era già stato prevenuto , si sono 
perciò da esso estratte dalla cassa corrente le se- 
guenti , che pesate , numerate e visitate si sono riti»- 
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vate essere le infrascritte , tutte prese a caso di di- 
verse battiture di anni distinti gli uni dagli altri , 
quanto a quelle delle quali ne tono seguite più bat- 
titure tanto antiche che moderne , essendosi ciò sin- 
golarmente 'esaminato da detto sig. Marietti ; e pri- 
mo sedicr luigi d’oro di quelli di Francia, di quelli 
detti della croce di S. Spirito e delle due LL. che 
hanno corso in Piemonte a lir. 34* 5 , che si sono 
tra tutti ritrovati di peso once cinque c grani dieciot- 
to, e si sono involti in un pezzo di carta col num. 6; 
in secondo luogo dieciotto doppie di Savoja tutte 
semplici aventi corso per lir. i6. 7.6 cadauna, ri- 
trovate tra tutte di peso once tre e denari ventuno, 
ed indi involte in altro pezzo di carta col num. 7 ; 
in terzo luogo sedici altre doppie di Savoja di quelle 
diventi corso per lir. 18 pure cadauna, risultate di peso 
tra tutte once tre, denari diciassette e grani dodici, 
ed involte in altro pezzo di carta col num. 8 j ed in 
quarto luogo settanta zecchini di Piemonte , ritro- 
vati tra tutti di peso once sette e denari ventuno 
che ai sono involti in altro pezzo di carta col 
num. g. Dopo di che presi li quattro pachetti sud- 
detti dal sig. Marietti nelle sue màni , si è di com- 
pagnia del sig. avvocato Carino e di me sottoscritto 
portato nella fonderia della zecca , ove già si era 
fatto preparare il fuocò ; ed ivi preso un crogiuolo 
non ancor stato usato , vi ha messo dentro le mo- 
nete del pachetto del num. 6 , quali essendo fuse si 
è coll’ oro di esse gettato un lingottino , che lascia- 
tosi 
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tasi un poco TaiTredclare si è subito ponzonato eoa 
detto num. 6 e con la marca del sig. assaggiatore 
Gattinara , di cu» si è già spiegata qui avanti la qua- 
lità, e raccolta la grana di detta fondita si è poi 
ritornato da tutti nella camera del cambio, dove pe- 
satosi detto lingottino si è ritrovato di peso once 
quattro e denari ventuno , e la grana denari tre , ia 
modo che vi è stato il consumo di grani dieciotto.' 
Kestituiti poi tutti nella fonderia , si è ivi dal sig. Ma- 
rietti estratto da una delle sue scarselle il pachetto 
delle monete col num. 7 , ed in presenza del sig. av- 
vocato Carino e di me sottoscritto si sono da esso 
poste in un altro crogiuolo non ancor usato ; dopo 
di ( he fatto mettere il medesimo nel fuoco alla pre- 
senza di tutti, tosto che l’oro è stato fuso si è eoa 
esso gettato altro lingottino stato poi ponzonato col 
num. 7 e colla marca suddetta , e quindi raccolte le 
grana della fonderia , passati tutti nella camera del 
cambio si è riconosciuto il lingottino in peso once 
tre , denari diecinove e grani dodici , e la grana 
denari uno , cosicché vi è stato il consumo di grani 
dodici. Ritornati di nuovo nella fonderia, si è dal 
sig. Marietti estratto il pachetto num. 8 , e preso un 
crosiuolo nuovo si sono messe nel medesimo le mo- 

O 

ncte , e fatto indi porre nel fuoco detto crogiuolet- 
to , tosto fuso l’oro si è con esso gettato altro lin- 
gottino , che raffreddato un poco si è subito ponzo- 
nato col num. 8 e marca suddetta ; e passati indi 
tutti nella camera del cambio, dopo aver raccolta, 
Neri. Tom. JI. E 
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la grana della fondita / si è ritrovato pesare detto 
lingottino once tre , denari quindici e grani dieciot- 
to , e la grana denari uno e grani dodici, per mo- 
do che su delta fondita vi è stato il consumo di 
grani sei; e finalmente ritornati detti signori avvocato 
Carino e Marietti con me sottoscritto nella fonderia , 
si è da detto sig. Marietti messo fuori il pachetto 
num. 9 , quale aperto in presenza di detto sig. av- 
vocato Carino e di me sottoscritto , ha posti li zec- 
chini che in esso vi erano in un altro crogiuoletto 
nuovo , messo al fuoco con intervento di tutti tre , 
come si era fatto rispetto a tutti gli altri suddetti ; e 
dopo riconosciuto fuso l’oro si è con esso gettato 
nn altro lingottino , che tosto raffreddato un poco si 
è ponzonato col num. 9 e maina suddetta , e rac- 
colta la grana della fondita , sendosi tutti tre portati 
nella camera del cambio si è ritrovato in peso detto 
lingottino once sette , denari undici e grani dodici , 
la grana denari otto e grani dieciotto , in forma che 
vi è stato di consumo sulla fondita grani dieciotto; 
onde lasciate le grana di tutte dette fondite nella 
cassa corrente della zecca e ritenuti dal sig. Marietti 
li lingottini suddetti, il medesimo è poi di nuovo 
asceso di compagnia del sig. avvocato Carino e di 
me sottoscritto nelle suddette camere degli assaggi, 
e dopo riposti li lingottini suddetti nella guardarobbA 
assegnatagli , si è osservato che li signori assaggia- 
tori avevano tantosto terminate le loro operazioni , 
ma che aoa si avrebbe campo di fare avvisata S. £. 

Vi. 
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acciocché potesse portarsi per vedere il peso degli 
assaggi, couforme si era avuto il concerto ove la 
cosa si/ fosse creduta attuabile j epperò sull’istanza 
fatta dal sig. Brusasorzi di lasciargli pesare i suoi 
assaggi che aveva terminati , sul dubbio per esso ec> 
citato che coll’ attendere a ciò fare in questo dopo 
pranzo potesse la polvere dell’ oro divenire ad un 
peso diverso da quello che potesse risultare subito 
terminata l’operazione, vi si è aderito con la con-* 
dizione di ripesarli poi di nuovo alla presenza di 
S. E. j e procedutosi a detto peso , ne è risultato ché 
r assaggio del num. 4i portava l’oro a bontà di 
carati u3. in scarsi , quello del num. 44 ^ carati 24 . a 
scarsi , quello del num. 47 ^ carati n3. 1 5 scarsi j 
l’altro del num. So a carati s3. o3 scarsi , e per 
fine l’ultimo del num. 53 a carati o3. s3 crescenti.^' 
£ dopo fatto detto peso , essendo già quasi un’ ora 
dopo mezzogiorno , si sono lasciati tutti gli assaggi 
riposti sul tavolino della camera della Somella , di 
cui si è rimessa la chiave al sig. Marietti , per de* 
venire al peso di quelli de’ signori Gattinara ed Od- 
dono in presenza di S. £., ed eseguire quanto da essa 
Verrebbe stimato conveniente quanto a quelli del sfg. 
Brusasorzi, fatta che sarebbe la relazione del risul* 
taioue come sopra : dopo di che si siamo tutti ritirati. 

Garino Ispettore. ' 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorento Francesco CompcQrre. 
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i^Si adì 7 aprile a) dopo pranzo. 

Nella regia zecca giunta S. E. il sig. conte presi- 
dente Bonaudo , e ritrovati li signori avvocato Cari- 
no , Marietti e Brusasorzi che Tattendevano assieme 
all’infrascritto mastro di zecca ed alli signori assAg- 
giatori Gattinara ed Oddono , si è da tutti asceso 
alle camere degli assaggi , la prima porta delle quali 
si. è da me suddetto e sottoscritto aperta , ed intro- 
dottisi in e.sse , si è poi dal signor Marietti aperta 
quella della Somella , dove entrata detta S. E. ed 
in seguito detto signor Marietti e tutti gli altri , do- 
po fatta relazione alla medesima di tutto l’operato 
alla mattina , sentitisi li signori avvocato Carino e 
Marietti, con avergli questo messo fuori dalla guar- 
darobba e presentati li lingotti degli ori fusi detta 
mattina, ponzonati coi num. 6,7,809, con averla 
pienamente informata della rispettiva qualità di mo- 
nete d’oro dalle quali erano stati composti , si è poi 
dalla prefata E. S. fatto chiamare il sig. assaggiatore 
Gattinara ed anche il sig. Oddono , con aver detto 
a questo di procedere al peso degli assaggi stati fatti 
da esso e da detto signor Gattinara , vi ha proceduto 
con assistenza del sig. avvocato Carino ed in presenza 
del sig. Marietti e di me sottoscritto , non meno che 
degli altri signori assaggiatori ; ed avendo cominciato 
a pesare quelli del sig. Gattinara , i medesimi sono 
risultati, come si spiega qui in appresso, conforme 
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ne risulterà dalla fede che ne verrà fatta in piede 
di questo atto, cioè l’oro del num. 4 ^ ^ bontà di 
carati 35 e 1 2 giusti , quello del num. 4 ^ ^ bontà 
di carati a 4 scarsi , del num. 1^8 a bontà di carati 
23 e I Si scarsi , del num. 5 1 a bontà di carati 23 e 
22 , e del num. 54 a bontà pure di carati 23 e 22 . 
Pesati poi gli assaggi fatti da esso signor Oddono , 
questi sono risultati , come dalla fede del medesimo 
qui in appresso, cioè quello del num. 4 ^ ^ carati 
s3 e 12 , e quello del num. 4 ^ ^ carati 24 scarsi, 
l’altro del num. 49 ^ carati 23 e i 4 scarsi, del num. 
52 a carati 23 e 22 crescenti, e l’altro del num. 55 
anche a carati 23 c 22 crescenti , dopo di che si 
era già deliberato di iàr procedere ad un nuovo peso 
degli assag^ fatti dal sig. Brusasorzi, e singolarmente 
di quelli de’ num. 53 , 5o e .44 ché da esso si era 
allegato di aver asciugata la polvere con premura , 
e solamente qualche poco avanti di farli pesare , ib 
modo che non dubitava che risultassero dj meno di 
questa mattina ; ma nel mentre dal sig. Oddono sì 
era per ripesare quello del num. 44 > avendo il me- 
desimo dispersa qualche poco della polvere di esso , 
come si è osservato da S. £. , dal sig. avvocato Ga- 
rino , dal signor Marietti e da me sottoscritto , si è 
perciò dalla prefata £■ S. eccitato che conveniva, 
per accertare la bontà degli ori • di detti num. 53 , 
So e 44 ; farne ripetere l’ assaggio , dappoiché 
quand’ anche col nuovo peso degli assaggi fatti dal 
sig. Brusasorzi risaltassero uguali di quelli fatti dalli 
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ligqori Gattinara ed Oddono , vi sarebbe sempre ^ 
possibile che ciò provenisse da dispersione seguita di 
qualche particella delle loro polveri ; onde ciò slaa> 
te j estratti dal sig. Marietti dalla guardarobba asse- 
gi^atagli gli ori o sia lingotti de’num. 3, 4 ^ 5 e 
presentati i medesimi alla prefata S. £. , la medesi- 
ma ha ordinato al sig. Oddono di tagliare grani 34 
da cadauno di essi , il che avendo principiato a fare 
da quello del num. 3, si è ripartito l’oro in tre pa- 
chetti , uno col num. 56 , altro col num. 57 ed al- 
tro col num. 58; successivamente poi tagliati altri 
grani 34 dal lingotto num. 4 ; sono ripartili in 
tre. altri pachetti ; uno col num. 5g , altro col num. 
60 ed altro col num. 61 ; e tagliati per fine altri 
grani 34 dal lingotto num. 5 , si sono ripartiti in 
altri tre pachetti , uno col num. 63 , altro col num. 
63 ed altro col num. 64 ; di quelli tutti fatto il pe- 
so in presenza di detta S. £. con assistenza del sig, 
•vvocato Garino , del sig. Marietti e di me sottoscrit- 
to ; non meno che delli signori assaggiatori Brusa- 
eorzi ^ Gattinara e De Riva , dal suddetto sig. Od- 
dono si sono in appresso consegnati tutti alla prefata 
5. E. che ha destinati al sig. Brusasorzi li pachetti 
de’ numeri 56 , 5g e 63 , al signor Gattinara quelli 
de’ numeri 57, 60 e 65, ed al signor Oddono delli 
numeri 58, 61 e 64, avendoli rimessi al sig. Marietti 
per riporli nella suddetta 'guardarobba, e poi conse- 
gnarli dopo dimani mattina a’ detti signori ; inoltre 
ha pure la prefata S. E. determinato , che si abbin 
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a prendere in detta mattina dalli lingotti nnm. 6 e 
7 l’oro necessario per far fare tre assaggi di cadauno 
dalli signori Brusasorzi , De Biva e Gattinara , per 
essere poi pesati al dopo pranzo in sua presenza, e 
che intanto si dovesse assistere al peso di detto oro, 
prima degli assaggi , dal sig. avvocato Carino , dal 
sig. Marietti e di me sottoscritto , e per essere l’ora- 
tarda S. E. si è ritirata assieme a tutti gli altri. 
Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore, 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Comporre. 

Noi sottoscritti , avendo proceduto all’ assaggio de* 
gli ori de’ numeri infrascritti statici rimessi d’ ordine 
di S. E. il sig. conte presidente Bonaudo , facciamo 
fede d’ averli ritrovati della bontà qui sotto annotata 
a cadaun numero; 

Cioè io Gattinara 

quello del num. 4'^ ^ car- 33 e gr. la 

del num. 45 * a4 - scarsi 

del num. 48 ^ a3 e gr. i5 scarsi 

del num. 5i a car. a3 e gr. aa. 

del num. 54 a car. a3 e gr. ir. 

Ed io Oddono 

quello del num. 45 a car. a3 e gr. la 
del num. 40 a car. 24 


scarsi 
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del num. 4 q ^ cor. a3 e gr. i4 crescenti 

del num. 53 a car. u3 e gr. 33 crescenti 

del num. 55 a car. 33 e gr. 33 crescenti. 

Giacomo Francesco Galtinara. 

Benedetto BrusasonL 
Felice Oddono. 


adì 9 aprile alla mattina. 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti e 
Brusasorzi , si è dal sig. avvocato Garino di compa- 
gnia di essi e di me infrascritto , non meno che 
de’ signori assaggiatori Gattinara ed Oddono , ascesi 
alle camere destinate per gli assaggi ed introdottisi 
tutti in esse , precedente l’apertura dell’ uscio della 
prima porta , frattanto che si è fatto accendere il 
fuoco ai rispettivi fornelli , si sono dal sig. Marietti 
estratti dalla guardarohba assegnatagli li pachetti pre- 
parati jeri degli ori da assaggiarsi, e successivamente 
consegnati quelli de’ numeri 56, Sq e 6a al sig. Bru- 
sasorzi , gli altri de’ numeri 57 , 6o e 63 al sig. Gat- 
tinara, e quelli de’ numeri 58, 61 e 64 al sig. Od- 
dono -f indi estratti pure i lingotti del num. 6 , che 
si è quello del luigi d’oro da lir. 34 . 5 , e l’altro 
del num. 7 che si è quello dell’ero delle doppie di 
Savoja da lir. 16 . 7 . 6 , si sono tagliati grani 34 da 
quello del num. 6, e divisi detti grani 34 in tre 
parti se ne sono formati tre pachetti uno col num. 
altro col num. 66 ed altro col num. 67 -, p«i 
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tagliati grani 24 dell’oro de’ lingotti num. 7 si è an- 
che diviso detto oro in tre parti , c formatine tre 
pachetti , uno col num. 68 , altro col num. 6g ed 
altro col num. 70; indi procedutosi al peso dell’oro 
di ciascun pachetto dal sig. assaggiatore Oddono in 
presenza di tutti e coll’assistenza del sig. avvocato 
Carino , si è dopo assodato detto peso rimesso al 
sig. assaggiatore De Riva il pachetto del num. 65 
e quello del num. 68 al sig. Cattinara , quello delli 
num. 66 e l’altro del num. 69 al sig. Oddono , ed 
al sig. Brusasorzi quello del num. 67 e l’altro del 
num. 70. Dopo di che visti tutti detti assaggiatori 
a dar principio all’operazione per detti rispettivi as- 
saggi , si è disceso dal sig. Marietti e dal sig. avvo- 
cato Carino, non meno che da me sottoscritto, nel- 
la camera denominata Cambio della zecca , ove su 
l’istanza da me fatta al sig. Richetti cassiere della 
medesima si sono da esso estratti in primo luogo 
dalla cassa corrente diversi luigi d’oro da lir. 20. 3 . 4 > 
detti del sole e de’ tre gi§lj , dei quali il sig. Marietti 
ne ha scelti 16 tra una qualità e l’altra, di anni di- 
versi di battitura, che pesati in presenza di tutti si 
sono ritrovati di peso once quattro e denari cinque, 
e si sono indi involti in una carta col num. loj in- 
di si sono da detto sig. Richetti estratti altri detti 
delle quattro arme , che hanno corso per lir. 3 o. io, 
e di questi sceltine da detto sig. Marietti num. 12 
in presenza di tutti , si sono anche pesati come so- 
pra e ritrovati in peso once quattro e denari die- 
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ciotto , con averli involti in altro pezzo di carta col 
num. 1 1 ; dopo di che pazsato detto sig. Marietti di 
compagnia del sig. avvocato Garino e di me sotto- 
scritto nella fonderia, dove si era gik fatto preparare^ 
il fuoco , si è preso un crogiuoletto nuovo , in cui 
postesi dal sig. Marietti in presenza di detto sig. av- 
vocato Garino e di me sottoscrìtto le monete del pa- 
clieito num. io, che aveva ritenuto appresso all'al- 
tro sempre nelle di lui mani , si è devenuto alla 
fondita di esse monete , e gettatone un lingottino si 
è lasciato un poco raffreddare e poi ponzonato col 
Bum. IO e marca suddetta del sig. Gattinara , essen- 
dosi raccolte e messe in un pezzo di carta le grana 
con detto num. io j e preso indi altro crogiuoletto 
pure nuovo , si sono in esso poste , in presenza di 
cui sopra , le monete del num. 1 1 dal sig. Marietti , 
che dopo fuse si è coll’oro di esse gettato altro lin- 
gottino , stato lasciato raffreddare ed indi ponzonato 
col num. Il e marca suddetta, dippoi si sono raccolto 
le grana e poste in un pezzo di carta con il num. 

1 1 ; e xitornati nella camera del cambio , si è prin- ' 
cipiato dal pesare in' presenza di tutti il lingottino 
num. IO che è risultato in peso once quattro, do- 
nar! due e grani uno , e la griina di esso denari due 
e grani dodici , in forma che vi è stato il consumo 
di fondita di grani undici -, e pesatosi successivamente 
l’altro lingottino del num. 1 1 , il medesimo è risul- 
tato in peso once quattro , denari sedici e grani 
dodici f ol^e denari uno e grani tei di grana , per 
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modo che il consumo di d'ondita è risultato di grani 
sei ; dopo di che lasciale dette rispettive grana nella 
cassa corrente del cambio , c ritenuti dal sig. Marietti 
li due lingoltini suddetti , si è da esso di compagnia 
del signor avvocato Carino e di me sottoscritto nuo- 
vamente asceso nelle camere degli assaggi , dove si 
sono ritrovati li suddetti rispettivi signori assaggiatori 
attorno le loro operazioni , alle quali si è andato as- 
sistendo ; ma perchè anche a mezzo giorno suonato 
non erano affatto terminate , e specialmente dal sig. 
Brusasorzi non si sono potuti far asciugare perfetto- 
mante le polveri degli assaggi da esso fatti , si sono 
perciò fatti riporre nella camera , dove vi è la gnar- 
darobba assegnata al sig. Marietti , tutti li crogiuoli 
degli assaggiatori della zecca cd anche i bicchieri o 
siano zane di vetro , nelle quali si ritrovavano rispet- 
tivamente li cornetti e le polveri degli assaggi fatti 
da essi e dal sig. Brusasorzi , e ritiratasi la chiave 
della porta di essa camera, dopo che si era chiusa, 
dal sig. Marietti , sono tutti detti signori partiti dalla 
zecco per andare a pranzo alle case loro. 

. Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajre. 

i;5i adì 9 aprile al dòpo pranto. 

Nella regia zecca avanti S. E. il sig. conte Bo- 
Haudo presidente comparsi li signori Marietti e Bnt 
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sasorzi col tig. avvocato Carino , si è da me sotto- 
scritto aperta la prima porta della camera degli as- 
saggi , dove introdottisi tutti assieme alli signori as- 
saggiatori De Riva , Gattinara ed Oddono , si è dal 
sig. Marietti aperta la camera di cui se gli era que- 
sta mattina rimessa la chiave, onde entrata in essa 
la prefata S. E. con tutti gli altri signori , si è dal 
sig. Oddono di ordine della medesima devenuto al 
peso degli assaggi fatti la mattina, e principiato da 
quelli fatti da lui medesimo è risultato che quello 
del num. 58 dava l’oro a bontà di carati ventitré e 
grani ventitré, del num. 6 i a bontà di carati venti- 
tré e grani ventidue crescenti , e quello del num. 
64 a bontà di carati a 3 e grani o 3 giusti. Indi pe- 
sati quelli fatti dal sig. Gattinara, l’oro del num. 5 ^ 
è risultato a bontà di carati 24 scarsi , quello del 
’ num. 60 a carati 23 e ao , il che ha allegato pro- 
cedere dall’ aver osservato che il bottone rimasto 
nella coppella era restato sfogliato ; e quello del 63 
a carati a 4 scarsi. Pesati poi quelli fatti dal sig. 
Brusasorzi , l’ oro del num. 56 è risultato a bontà 
di carati 24 giusti , quello del num. 5 q a carati 
ventitré e grani venti per essersi persa , come ha 
allegato, della polvere j e quello del 62 a carati 23 
e 22 giusti. Dopo di che pesati pure gli assaggi 
fatti degli ori de’ lingotti num. 607, quello ri- 
messo al sig. Brusasorzi sotto il num. 67 é risultato 
a bontà di carati' ventuno e grani otto, e l’ altro 
del num. 70. a carati 21 e grani 22; quello rimesso 
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«1 sig. De Riva a carati ui e grani i 5 rispetto 
al num. 65 , ed a carati ai e grani 1 1 quanto a 
quello del num. 68; e per fine che quello del num. 
66 fatto dal sig. Gattinara era risultato a carati ven- 
tuno e grani undici crescenti, e quello del num. 69 
a carati 21 e 8 crescenti. Quindi consideratosi da 
S. E. il risultato di tutti detti assaggi , ha in' primo 
luogo spiegato a tutti detti signori assaggiatori la 
necessità che avevano di dichiarare prima che la- 
sciassero devenire al peso di quelli che all’ a'wenire 
facessero , se ufi corso delle operazioni di essi o di 
alcuno di essi era loro succeduto qualche incidente 
il quale potesse farli dubitare della loro perfezione 
ed accertatezza , mentre in difetto di ciò si avrebbe 
per insussistenti tutte le allegazioni che farebbero 
per sostenere il risultato di essi assaggi o per con- 
ciliare i medesimi con quelli degli altri , del che 
tutti detti signori assaggiatori hanno ammessa per 
giusta la determinazione ; e successivamente si è la 
prefata S. E. dichiarata , che tutti gli assaggi qui 
sopra si avranno in nissuna considerazione , salvo 
quelli de’ num. 56 e $7 > perchè concordanti' non 
solamente fra di loro, ma anche con li già fatti 
sotto li num. 4^ ^ 46; col che è stato determinato 
che 1 ’ oro del zecchino di Venezia si avrà a bontà 
di carati 34 scarsi, 'e che perciò si spedirà in fine 
del presente dalli signori Bmsasorzi e Gattinara la 
loro fede dell’assaggio dell’ oro di detti num. 56 e. 
57 alla bontà a cadauno come sopra risultata. 
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Si è pure dalla prefata S. E. in appresso delei’'> 
minato che si debba deveiiire ad tm nuovo assaggio 
degli ori de’ lingotti num. 5 , 6 e , onde estratti 
li medesimi dal sig. Marietti dalla guardarobba iit 
cui erano stati per esso chiusi , si sono in primo 
luogo tagliati grani 24 da quello del num. 4 > che 
diviso e pesato nelle giuste parti per tre assaggi in 

presenza di detta S. E. e di tutti , con assistenze 

del sig. avvocalo Carino , si è indi involto in tre 
pochetti distinti, uno col num. 71 , altro col num< 
73 ed altro col num. 75; indi preso il lingotto num. 
5 , e tagliati e pesati come sopra grani 24 , si sono 
divisi in tre pachetti , uno col num. 74 ^ altro col 

aum. 75 ed altro col num. 76 ; successivamente poi 

preso il lingotto num. 6 si sono tagliati da esso 
grani 24, che pesati come sopra si sono divisi in 
Uè altri pachetti, uno col num. 77, altro col num. 
78 ed altro col num. 79 ; c mentre si era per ta> 
gliare l’oro dal lingotto num. 7 , essendo questo 
stato visto dal sig. assaggiatore Gattinara si è dal 
medesimo eccitato , che per essere apparentemente 
agro per motivo di qualche f umositÀ di piombo vi 
era a dubitare che ne potessero riuscire erronei gli 
assaggi, se non si prendeva la risoluzione di rifon- 
derlo , onde da S. £. si è determinato che cosi 
debba^ praticarsi dimani mattina , con rimetterne poi 
dopo ciò fatto r oro per tre assaggi da farsi dalli 
signori Brusasorzi , De Riva e Gattinara , assieme a 
quelli de* noiiieri suddetti che ha prescritto doversi- 
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rimettere il ■ji, ■j 4 e ■J7 al sig. Brusasorzi , il 72, 
75 c 78 al sig. Gattinara, il 75 e 76 al sig. Od- 
dono ed il 79 al sig. De Riva; e riposti frattanto 
.tutti li pachetti di essi ori dal sig. Marietti nella 
guardarobba suddetta , dopo che sono stati rimessi 
a me gli ori in cornetto ed in polvere degli assaggi 
fatti questa mattina , si è S. E. ritirata , non meno 
che tutti gli altri. 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre. 

Noi assaggiatori sottoscritti proceduti questa matti- 
na all’ assaggio fra gli altri di un oro rimessoci in 
pachetti sotto li numeri qui sotto annotati , lo ab- 
biamo ritrovato a bontà di cui infra : 

. Cioè io Brusasorzi l’ oro del niim. 56 a bontà di 
4 carati 24. 

Ed io Gattinara l’oro del num. 67 a bontà di ca- 
rati 24 scarsi. 

Benedetto Brusasorzi. 

Giacomo Francesco Gattinara. 

l’jSi adì IO aprile alla mattina. 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti % 
Brusasorzi si è di compagnia del sig. avvocato Ga- 
rino e di me sottoscritto j»non meào che de* signoti 
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assaggiatori Galtinara cd Oddono, asceso alla porta 
della camera degli assaggi , quale apertasi e tutti 
introdottisi , si è principialo dal sig. Marietti ad 
aprire la guardarobba assegnatagli e ad estrarre in 
primo luogo da essa li pachelti degli ori da assag- 
giarsi stati jeri dopo pranzo pesati ed apparecchiati, 
con averne fatta la distribuzione ad ognuno de’ sud- 
detti signori assaggiatori ed anche al sig. De Riva 
ivi comparso, secondo si era annotato sopra i pa- 
chetti de’ rispettivi numeri ; e dopo che detti signori 
si sono messi attorno alle loro operazioni , estrattosi 
poi dal sig. Marietti da essa guardarohha il lingotto 
del num. 7 , e chiusa la medesima di compagnia 
del sig. avvocato Garino e di me sottoscritto, e di- 
scesi nella camera del cambio dove si è in presen- 
za di tutti pesato a mia istanza dal sig. cassiere 
Richetti detto lingotto che è risultalo in peso once 
tre , denari dieciotto e grani dodici , e passati indi 
nella fonderia dove si era fatto preparare il fuoco 
con un crogiuolo nuovo gili fatto ricuocere per to- 
gliergli ogni fumosità di piombo , si è indi tagliata 
in cinque pezzi detto lingotto e riposto dal sig. Ma^ 
rietti l’oro del medesimo in fondita in detto cro- 
giuolo ricotto ; e subito fuso essendosene di nuovo 
gettato altro lingotto , si è questo di nuovo ponzonato 
col num. 7 e marca suddetta dal signor Galtinara 
dopo di averlo lasciato raffreddare, e raccòlte le 
grana della fondita si sono messe in un pezzo di 
carta col num. 7 -, indi ^tornati nel camhio e fatto 

pesare 
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pesare il tutto, si è ritrovato il nuovo lingotto in 
peso once tre , denari diciassette e grani sei , e la 
grana in peso denari uno , in forma che vi è stato 
il consumo di grani sei. Ascesi poi tutti di nuovo 
nelle camere degli assaggi , si è devenuto a pestare 
l’oro di detto lingotto num. 7 dalla parte opposta 
alla ponzonata per tagliare grani a 4 , e ripartirli 
a’ signori assaggiatori che dovevano procedere all’as» 
saggio , ma si è .ritrovato agro come prima , in mo 
do che si rompeva come vetro , onde si è sospeso 
dal farlo assaggiare ; ed intanto siccome il sig. Od- 
dono , per ' essergli fiorito nella coppella li bottoni 
degli assaggi assegnatigli , ha fatta istanza di avere 
altri grani otto de’ rispettivi ori de’ quali si trattava, 
così se gli sono rimessi grani otto di quello del 
num. 4 altrettanti di quello del num. 5 j dopo 
.di che per non essersi da essi potute terminare in> 
tieramente le loro operazioni , sebbene fosse già 
suonato il mezzogiorno, si è perciò fatto riporre 
l’ oro de’ crogiuoli e la polvere de’ bicchieri o siano 
zane nella camera della Somella vecchia che si è 
chiusa, con essersene rimessa la chiave al sig. Ma- 
rietti, e dopo di ciò si sono tutti ritirati. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compiere. 


Tom. IL 
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1751 adì IO aprile al dopo pranzo. 

Isella regia zecca natiti S. £. il sig. conte presi- 
dente Bonaudo , coll’ intervento del sig. avvocato 
Carino , non meno che di me sottoscritto e deili > 
signori assaggiatori De Riva, Gattinara ed Oddono, 
comparsi li Signori Marietti e Bnisasorzi, si è asceso 
da tutti alla porta della camera degli assaggi, quale 
apertasi da me suddetto e sottoscritto , si è la pre- 
fata £. S. introdotta ed al seguito di essa tutti di 
cui 'sppra , uno dopo l’altro, ed apertasi indi dal 
sig. Marietti la porta della camera della Somella 
vecchia di cui se gli era lasciata la chiave , come 
dall’ atto delia mattina, si è la predetta S. £. pure 
in essa introdotta con tutti gli , altri ; dopo di che 
ha principiato da far istanza , in presenza di tutti ,, 
alli signori assaggiatori a dover dichiarare se nelle 
operazioni degli assaggi latti alla mattina era loro 
'succeduto qualche accidente non potuto riparare , 
per cui credessero che li medesimi od alcuno di 
essi non dovesse aversi in considerazione , meno ri- 
dursi in iscritto per non essere sicuri dell’ aggiusta- 
tezza di esso -, e dopo che su di ciò hanno risposto 
tutti che pensavano potere essere i loro rispettivi 
assaggi sicuri , per non essergli , rispetto al sig. Bni- 
sasorzi , De Riva e Gattinara , succeduto verun ac- 
adente sostanzialmente pregiudiziale ad una perfetta 
riuscita degli assaggi , e per avergli tosto il sig. Od- 
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dono replicato che gli sono fioriti li bottoni della 
coppella, ha indi ordinato a detto sig. Oddono di 
devenire al peso di tutti , onde avendovi proceduto 
sotto l’ ispezione oculare della prefata £. S. , eoa 
assistenza del sig. avvocato Garino ed in presenza 
di tutti , con aver principiato dagli assaggi fatti dal 
sig. Brusasorzi , ne è risultato l’ oro del num. ^ i a 
carati 25 e 22 scarsi, del num. 74 a carati 23 e 
a3 scarsi, e del num. 77 a carati 21 e 8 crescenti j 
indi pesati quelli del sig. Gattinara è risultato che 
quello del num. 72 portava l’oro a carati 25- e 25 , 
quello del num. 75 a carati 25 e 25 scarsi, e quello 
del num. 78 a carati 21 e 8; pesati poi li fatti dallo 
stesso sig. Oddono sono risultati quello del num. 73 
a carati 23 e 22 , e l’ altro del num. 76 a carati 
a5 e 25 ; e finahnente pesato quello del 79 fatto 
dal sig. De Riva è risultato a bontà di carati 21 o 
8, come del tutto ne consta dalla fede spedita rispet- 
tivamente , come in piè del presente da cadauno di 
essi signori assaggiatori; e dopo che < si è da me ri- 
tirato l’oro sia in polvere che in cornetti provenuto 
dagli assaggi di essi loro come sopra fatti , si è da 
S. £. determinato , sentiti in disparte di ogni altro, 
fuorché del sig. avvocato Garino, sig. Alarietti e 
di me sottoscritto , che nella mattina del primo 
giorno successivo alle entranti feste di Pasqua si do- 
vesse fare gli assaggi degli ori de’ lingotti num. 8 , 
9 , IO e II con farne fare tre di cadauna qualità 
d’oro unp dal sig. Brusasorzi^ altro dal sig. De Rivft 

F a 
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«d altro dal sig. Gattinara, e che inoltre si dovesse 
fare la ricerca di una qualche ragionevole quantità 
di tutte le altre specie di monete d’oro non ancor 
assaggiate per formarne un lingottino di cadauna su 
di cui si potessero poi fare gli assaggi , e dopo di 
ciò si è la prefata S. £. ritirata, non meno che 
tutti gli altri. 

! Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compayre. 

. Da noi assaggiatori sottoscritti essendosi fatto l’as* 
saggio degli ori statici rimessi d’ordine di S. E. il 
sig. conte presidente Bonaudo , sotto li numeri se- 
guenti , facciamo fede di averli ritrovati alla bontà 
qui sotto annotata ad ogni numero ; 

Cioè io Brusasorzi quello del num. 7 1 a car. a 3 e a a scarsi 
quello del num. 74 a car. aS e a 3 scarsi 
e quello del num. 77 acar. ai e Bcresc. 
Io Gattinara quellodelnum. 7aacar. 33ea3 

quello del num. 7 5 a car. s 3 e a 3 scarsi 
e quellodelnum. 78acar. ai e 8 
Io Oddono quello del num. 73 acar. a 3 e aa 
e quello del num. 768 car. a 3 e a 3 
Ed io De Riva quellodelnum. 7gacar.ai e 8 
Benedetto BrusasorzL 
De Riva, 

. Giacomo Francesco Gattinara, 

Felice Oddono. ' 
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1751 adì 14 -aprila alla mattina. 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti e 
Brusasorzi , non meno che il sig. avvocato Carino e 
li signori assaggiatori Gattinara ed Oddono , sono 
tutti di compagnia di me sottoscritto ascesi nelle ca- 
mere degli assaggi ed introdottisi in esse , precedente 
l’apertura fatta della prima porta di esse , si è dal 
suddetto sig. Marietti principiato dall’ aprire la gnar- 
darobba assegnatagli , ed estrarre dalla medesima li 
lingottini d’oro dei numeri 8, 9, io e ii, dei quali 
uno dopo l’altro si sono tagliati grani a4 peso di 
Piemonte d’oro , che si sono di mano in mano di'^ 
visi in tre parti e pesati per gli assaggi , con essersi 
posti in tre pachetti distinti e separati per ogni ri- 
spettiva qualità , e così l’oro del num. 8 che si > è 
quello della doppia di Savoia da lir. 18 in pachetti 
col num. 80, altro col numi 81, ed il terzo col 
num. 8u -, quello del num. 9 che si è l’oro de’ zec- 
chini di Piemonte in tre altri pachetti col num. 83, 
altro col num. 84 ed altro col num. 85 ; quello del 
num. I o che si è l’oro de’ luigi detti del sole , tarif- 
fati a lir. 30. 3. 4 in ^n-i tre pachetti, uno col , 
num. 86 , altro col num. 87 ed altro col num. 88 ; 
e Analmente quello del num. 1 1 che si è l’oro dei 
luigi d’oro detti deUe quattro arme ^ tariflàli per 
lir. 3o. IO in altri tre pachetti, uno col num. 89, al- 
tro col num. 90 ed altro col num. 91 , stati tutti 
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pesati cnme sopra dal sig. Oddono in presenza di 
cui sopra , non meno che del sig. assaggiatore De 
Riva comparso nel mentre che si sono principiati a 
pesare -, dopo di che si sono dal sig. Marietti rimessi 
al sig. Brusasorzi li pachetti del num. 8o , 83 ^ 86 e 
89 , al sig. De Riva quelli del num. 81 , 84 ; 87 e 
90, ed al sig. Gattinara gli altri del num. 8a , 85 , 
88 e 91 j e principiati da’ medesimi le operazioni 
degli assaggi si è poco dopo dal sig. Gattinara fatta 
l’istanza di aver altro oro per quello del num. 88 
a motivo che nel ricuocere il cornetto , dopo di 
averlo forgiato dubitò d’ averne persa nel fuoco qual- 
che piccola particella , onde somministratigli altri 
grani 8 del lingotto num. i o che si è quello del di cui 
oro si è preso l’assaggio di detto num. 88, con aver 
numerato il paebetto dì detti grani otto coll’ istcsso 
numero , e riposto dal sig. Marietti detto lingotto 
num. IO nella guardarobba assegnatagli da cui l’ave- 
va estratto per il suddetto effetto , si sono lasciate fare 
a’ detti signori Brusasorzi , De Riva e Gattinara le loro 
rispetlive operazioni , quali poi termin?itesi , essendosi 
dal sig. Oddono devenuto in presenza di tutti al peso 
degli assaggi con aver principiato da quelli fatti dal 
suddetto sig. Gattinara, ne è risultalo l’oro del num. 8a 
a bontà di carati ventimo e grani dieciotto , quello del 
num. 85 a bontà di carati ventitré e grani dieciotto, 
quello del num. 88 a bontà di carati ventano e grani 
sedici, e quello del num. gì a bontà di carati ven- 
tuno e grani quindici -, indi pesati gli assaggi fatti dal' 
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cig. De Riva, l’oro del num. 81 è risultato a bontà 
di carati ventuno e grani sedici, quello del num. 84 
a carati ventitré e grani dieciotto, quello del num. 87 
a carati ventuno e grani quindici , e quello del num. gó 
a carati ventuno e grani quindici scarsi ; e pesati per 
fine quelli fatti dal sig. Brusasorzi sono risultati quello 
del num. 80 a carati ventuno e grani dieciotto , l’al- 
tro del num. 83 a carati ventitré c grani dieciotto , 
quello del num. 86 a carati ventuno e grani sedici , 
l’altro del num. 8g a carati ventuno e grani quindici j 
dopo di che ritirato da me sottoscritto l’oro in cor- 
netto e polvere rispettivamente di tutti detti assaggi, 
comprensivamente a quello del num. 88 duplicato 
dal sig. Gattinara , per essere già suonato U mezzo- 
giorno si sono tutti detti signori ritirati. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre.' 


!Noi assaggiatori sottoscritti avendo questa raattinA 
i4 corrente aprile proceduto agli assaggi degli ori 
statici rimessi sotto li numeri infrascritti , facciamo 
fede di averli ritrovati alla bontà a cadauno anno^ 
tata : 

Cioè io Gattinara l’oro del num. 8a a car. 31 e gr. iS 

num. 85 a car. a 3 e gr. 18 
num. 88 a car. 31 e gr. 16 
num. gt a car. ai e gr. i 5 
lo De Riva l’oro del num. 8t a car. ai e gr. ift 
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num- 84 a car. a 3 e gr. 18 
num. 87 a car. ai e gr. i5 
num. 90 a car. ai e gr. i 5 
Fd io Bnifasorzi l’oro del num. 80 a car. ai e gr. 18 

Bum. 85 a car. a 3 e gr. 18 
Bum. 86 a car. ai e gr. 16 
num. 89 a car. ai e gr. i5 
Torino alli i 4 aprile 1751. 

Benedetto Brusasorzi. 

De Riva. 

Giacomo Francesco Gattinara. 

lySi adì 14 aprile al dopo pranzo. 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti e 
Brusasorzi , non meno che il sig. avvocato Carino e 
li signori assaggiatori Gattinara ed Oddono , sono tutti 
di compagnia di me sottoscritto mastro della regia 
zecca ascesi nelle camere degli assaggi , ed introdot- 
tisi in esse precedente l’apertura fatta della prima 
porta di esse, si è principiato dal sig. Marietti a 
discorrere meco in disparte col solo intervento del 
aig. avvocato Carino al punto se si dovesse far pro-\ 
cedere ad un nuovo assaggio dell’ oro già stato come 
sopra assaggiato sotto li numeri 80, 81 e 8a, e ciò 
a motivo che sebbene dalli signori Gattinara e Bru- 
sasorzi si era ritrovato a bontà di carati ventuno e 
grani dieciotto , tuttavia dal sig. De Riva si era rini 
venuto a soli carati ventuno e grani sedici -, cssen-< 
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closi pure parlamentato se dovesse anche farsi un 
nuovo assaggio dell’ oro de’ numeri 86^ 87 e 88 
ritrovato dalli signori Gattinara e Brusasorzi a carati 
ventuno e grani sedici , e dal sig. De Riva ' a soli 
carati ventuno e grani quindici; e su di ciò si è 
considerato . che posta la concordanza degli assaggi di 
detti ori fatti dai signori Gattinara e Brusasorzi non 
potesse dubitarsi della aggiustatezza di essi , perchè 
fatti da uno in cornetto e dall’ altro in polvere , e 
cosi con operazione una diversa dall’altra , senza che 
dovesse far stato la differenza risultata in essi assag^ 
gi tra li fatti come sopra da detto sig. Gattinara e 
gli altri fatti dal sig. De Riva collo stesso metodo , 
mentre sebbene detto sig. De Riva prima del peso 
di detti di lui assaggi non abbia denunziato alcun 
incidente per cui si potesse dubitare de’ medesimi , 
la verità però si era che gli ha lasciati ebulire quasi 
durante un’ ora di più del solito , e che i cornetti 
dell’ oro dimostravano un colore straordinario ; il che 
stante si è conchiuso di passare avanti ad altre ope> 
razioni , con riserva ' che informata S. £. il sig. conte 
Bonaudo dell’ occorrente si farebbero nuovi assaggi 
degli ori de’ quali si trattava , quando così stimasse 
opportuno di ordinare. Indi lasciati tutti li suddetti 
signori assaggiatori nelle camere degli assaggi , il 
sig. Marietti di compagnia del sig. avvocato Garino 
e di me sottoscritto è disceso nella camera detta del 
cambio della regia zecca , ove ad istanza mia il 
sig. Ricbetti cassiere della medesima ha principiate 
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ad estrarre dalla cassa corrente ducati o sia ongarì 
d’Aastria ventiquattro , clic rimessi al sig. Marietti si 
sono da esso esaminati uno per uno e ritrovati di 
diverse battiture « tutti in apparenza buoni , in se- 
guito di che pesati da detto sig. Aichetti in presènza 
di tutti SODO risultati di peso once due , denari se- 
dici e grani ventuno , e si sono poi involti in un 
p.'ichetto col num. 1 3 ; si sono pur indi estratti da 
detto sig. Riclietti altri ventiquattro ducati o siano 
oiigari d’ Ongheria , delti Kremnitz , i quali rimessi 
al predetto sig. Marietti e visitati dal medesimo uno 
per uno con averli ritrovati di battiture diverse sen- 
za sospetto veruno contro la lora bontà , si sono sue- 
cessivamente fatti pesare e ritrovati in peso once due y 
denari sedici e grani ventuno y con essersi involti in 
altro pachcUo coi numero tredici > estratti poi da 
detto sig. Richetti dieci luigi d’ oro. di Francia , 
delti Merlitoniy aventi corso per lir. i6. i. 8, si 
sono anche rimessi a detto sig. Marietti , il quale 
esaminatili uno per uno e ritrovatili di diverse bat- 
titure , senza sospetto veruno contro la loro bontà y 
si sono perciò fatti pesare con esserne risultato il 
peso loro ad once due y denari due e grani dodici y 
che pòi si sono involti in altro paebetto col numero 
quattordici; e finalmente estratte pure dalla cassa da 
detto sig. Richetti doppie tredici di Genova y si sono 
consegnate a detto sig. Marietti , quali esaminate una 
per una e ritrovatele di diverse battiture con uissun 
jospetto circa la* loro bontà, si sono indi pesate e 
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ritrovate di peso once due , denari diecinnve e 
grani sedici , con essersi .involte in altro pachetto 
col num. i5; e presi tutti li quattro pachetti dal 
sig. Marietti , indi il medesimo di compagnia del 
sig. avvocato Carino e di me sottoscritto è passato 
nella fonderia , ove già si era fatto preparare il fuoco 
assieme a quattro crogiuolettì nuovi fatti ricuocere; 
onde messe in uno le ventiquattro monete o siano 
ongari d’Austria in presenza di detto sig. avvocato 
Carino e di me sottoscritto , dopo che l’oro de’ me- 
desimi è stato fuso si è con esso gettato un lingot- 
tino , che lasciato raffreddare frattanto che si è rac* 
colta la grana della fondita si è poi tosto punzonato 
col num. la c marca del sig. assaggiatore. Cattinara 
già avanti descritta , ed indi passati tutti nel cambio 
si è devenuto al peso di detto lingottino e grana , 
.'Con essere detto lingottino risultato di peso once 
due , denari quindici e grani undici , e la grana 
grani diecinove, in modo che vi è stato di consumo 
grani quindici. Ritornati poi tutti tre nella fonderia, 
si è dal suddetto sig. Marietti preso il pachetto de- 
gli ongari di Ongheria, detti Kremm'tz ,~che srveva 
assieme agli altri in una delle sue scarselle , e posti 
in presenza di tutti li a4 ongari in uno de’ suddetti 
crogiuoletti , si sono messi in fondita, con avere dopo 
-fuso l’oro dì essi gettato altro lingottino , che lasciato 
un poco raffreddare mentre si raccoglievano le gra- 
na della fondila si è ponzonato col num.- 1 5 e marca 
suddetta del sig. Gattinara ; indi passati uella stanza 



Q2 NeKI 

del cambio ^ essendosi il tutto pesato , si è ritrovalo 
il lingottino di peso once due , denari quattordici e 
grani otto , e la grana denari uno e grani ventidue , 
per modo che vi è stato il consumo di fondita di 
^ani quindici. E ritornati dopo di ciò nella fonderia, 
si è da detto sig. Marietti estratto dalla sua scarsella 
il pachetto num. > 4 > presenza di tutti ha messi 

in uno de’ suddetti crogiuoletti li dieci luigi d’oro 
da lir. i6. i. denominati Mer/<tom, e dopo fuso 
l’oro de’ medesimi si è con esso gettato altro lingot- 
tino , che tosto raffreddato nel mentre si raccoglie- 
vano le grana della fondita si è ponzonato col 
num. 1 4 e colla marca medesima di cui sopra ; in 
seguito di che passati nella camera del cambio e fat- 
tosi pesare il tutto , si è ritrovato il lingottino di 
peso once due , denari uno e grani sei , e la grana 
denari uno, in forma che vi è stato il consumo di 
fondita di grani sei. E ritornati per fine in detta 
fonderia , si è dal predetto sig. Marietti estratto il 
pachetto num. i5 , ed in presenza di tutti poste kt 
quello de’ suddetti crogiuoli che ancora vi era in 
pronto le tredici doppie di Genova già preparate, 
si sono fatte fondere e coll’ oro di esse gettalo 
un altro piccolo lingotto ponzonato col num. l5 
e marca suddetta, e raccolte le grana si è indi il 
tutto fatto pesare nel cambio della zecca , con esseze 
risultato il lingotto in peso once due, denari, sedici 
e grani dodici , e la grana denari due e grani die- 
ciotto , in modo che vi è stato ti consumo di grani 
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dicciotto. £ successivamente asceso detto sig. Marietti 
di compagnia del detto sig. avvocato Carino e di 
me sottoscritto nella camera degli assaggi , dopo la- 
sciate le grana suddette di fondita nella cassa cor- 
rente della zecca, si sono dal sig. Marietti riposti 
nella guardarobba assegnatagli detti quatn-o lingotti 
num. 12, i 5 , i 4 e i 5 ; indi essendosi stimato di 
preparare alcuni degli assaggi da farsi dimani mat- 
tina , si è da esso sig. Marietti nuovamente estratto 
il lingotto num 1 2 ed anche quello del num. 1 3 , 
e tagliati granì 24 di Piemonte dal lingotto num. 12 
come sopra , si sono indi pesati dal sig. Oddono con 
assistenza del sig. avvocato Carino , presente il sig. Ma- 
rietti , non meno che me infrascritto e gli altri si- 
gnori assaggiatori , e ripartiti in tre pachetd , nno 
col num. 90 , altro col num. gì ed altro col 
num. 92 -, dopo di che tagliati e pesati come sopra 
altri grani ventiquattro dell’ oro del num. 1 3 , si sono 
ripartiti in altri tre pachetti, uno col num. g 3 , al- 
tro col num, 94 ed altro col num. gS , che si sona 
poi ritirati tutti dal sig. Marietti nella guardarobba 
assegnatagli per fame la distribuzione dimani mat- 
tina, e si sono indi ritirati per essere tardi. 

Angelo Francesco Marietti^ 

Lorenzo Francesco Compajrre. 
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i;5i adì i5 aprile alla mattina. 

Nella regia zecca coinparsi li signori Marietti e 
Briisasorzi , non meno che il sig. avvocato Garino , 
«i è da essi dì compagnia di me infrascritto mastro 
della zecca e dc’signori assaggiatori Gattinara ed Od> 
dono asceso alle camere degli assaggi, nelle quali in> 
trodottisi tutti, uno dopo l’altro, precedente l’apertura 
della porta della prima , si è principiato dal discorrere 
tra detto sig. Marietti ed il sig. avvocato Garino eoa 
me sottoscritto in particolare sul punto della distribu- 
zione che si sarebbe stimata propria di fare degli as- 
saggi da farsi questa mattina , ed essendosi dal sig; 
avvocato Garino proposto di farvi procedere dalli 
signori Brusasorzi , Gattinara ed Oddono , al che ha 
pure concorso detto sig. Marietti , si è dopo di ciò 
dal medesimo estratto dalla guardarobba assegnatagli 
il lingotto ponzonato col num. i4 > da cui fagliatisi 
granì ventiquattro di Piemonte , si sono divisi e pe- 
sati in tre parti eguali dal sig. Oddono , con assi- 
stenza del sig. avvocato Garino e di tutti di cui so- 
pra , indi posti in tre pachetti , uno co) num. 96 , al.^ 
tro col 9^ ed altro col 98 ; ed estratto poi il lingotto 
ponzonato col num. l 5 , tagliati' da esso altri grani 
ventiquattro dì Piemonte , si sono pure divisi e pe- 
sati come sopra, con essersi involti in tre altri pai- 
. \ 

uhetti uno col num. 99 , altro col num. 1 00 ed al- 
tro col num. loi. Dopo di che si sono distribuiti 
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gli assaggi da farsi come segue , cioè al sig. Rrusa- 
8or®i quelli de’ numeri 90, g 3 , 96 e 99; al sig. Gat- 
tinara quelli de’ numeri 91, 94, 97 c 100,! ed al 
sig. Oddono quelli de’ numeri 93 , g 5 , 98 e 1 o i ; a 
mentre li medesimi si erano già appigliati a fare le 
loro rispettive operazioni , si è dal sig. Marietti di 
compagnia del sig. avvocato Carino e di me sotto* 
scritto disceso nella camera detta del cambio della 
zecca , ove ad istanza di me sottoscritto si sotto dal 
signor Richetti cassiere della medesima estratti dalla 
cassa corrente di essa quindici luigi d’oro nuovi di 
Francia, detti di due scudi, aventi in oggi corso ia 
commercio da cui si sono procurati a iir. ai. 5 ca* 
dauno , sebbene tarìifati a sole lir. ao. 3 . 4 ; e dopo 
di essersi dal sig. Marietti esaminati uno per uno , 
con essere eziandio stati tagliati per maggior accerto 
che non ve ne fosse alcun falso , si sono involti in 
un pachetto col num. 16, dopo di che si sono pe- 
sati e ritrovati in peso once tre , denari ventuno e 
grani sei j e ritenuto detto pachetto dal sig. Marietti, 
si sono ad istanza di me sottoscritto estratti dalla 
cassa corrente della zecca dal già detto sig. Richetti 
doppie otto di Roma , che presentate al sig. Marietti 
e dal medesimo visitate e ritrovate di battiture di- 
verse , come gli era, già risultato de’ suddetti luigi 
d’oro di Francia , si sono indi riconosciute in peso 
once una , denari diecisette e grani dodici , ed in- 
volte in un pezzo di carta col num. 17 , che si è 
anche rimesso a detto sig. Ikfaiietti -, e successivamente 
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si è da esso sig. Marietti presentato un pachetto di 
sedici doppie di Milano fatte venire espressamente 
da colà, che dopo di essere state da me visitate e 
sitrovate di battiture diverse si sono ritrovate di pe- 
so once tre , denari dieci e grani dodici di Piemon- 
te , ed involte in un pachetto col, num. i8, stato 
indi ritenuto dal detto sig. Marietti. Dopo di che 
passato il medesimo di compagnia del sig. avvocato 
Carino e di me sottoscritto nella fonderia , dove ai 
erano già fatti ricuocere e preparare tre piccoli cro- 
giuoli , si sono da detto sig. Marietti riposte in uno 
di essi le monete del pachetto num. i6 , cioè U * 
luigi d’oro nuovi di Francia, l’oro de’ quali tosto 
riconosciutosi fuso si è versato per formarne , come 
si è formato un lingottino ponzonatosi con detto num. 
i6 e colla marca del sig. assaggiatore Gattinara gik 
sopra notata subito raffreddato ; e raccoltesi le grana 
della fondita passati nella camera del cambio , il 
lingotto si è ritrovato di peso onice 3 , den. i8 e 
gr. i6, e la grana den. n e gr. 4 ; modo che vi 

è stato di consumo di fondita gr. io. Ritornati poi 
nella fonderia , si è messo in un altro piccolo cro- 
giuolo il pachetto num. 17 , o sia le doppie otto di 
Roma in es«o contenute da detto sig. Marietti , e ri- 
conosciuto fuso l’oro di esse, si è col medesimo get- 
tato un altro lingotto che si è ponzonato con detto 
num. 17 e marca del sig. Gattinara, e dopo raccol- 
ta la grana della fondita passati nel cambio , il Un- 
gono si è riconosciuto di peso once i , den. 16 e 

sn 
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gr. 6 , e la grana dea. i ^ in modo che vi sono stari 
grani sei di consumo. £ successivamente passati di 
nuovo nella fonderia , si sono dal sig. Marietti in 
presenza del sig. avvocato Carino e di me sottoscritto 
posti in un crogiuolo nuovo già ricotto e preparato 
le doppie sedici di Milano , delle quali nel pachettp 
num. i8, e riconosciutosi fuso l’oro, si è con esso 
gettato un lingotto che lasciatosi raflreddare si è pon- 
zonato con detto num. i8 e la suddetta marca del 
sig. Gattinara , quale dopo raccolte le grana essen* 
dosi indi pesato nel cambio si è ritrovato di peso 
once 5 , den. 7 e gr. la di Piemonte, oltre den. 2 
e gr. 6 peso delle grana di fondita. Dopo di clic la- 
sciate nella cassa corrente della zecca le grana di 
fondita de’ lingotti numerati 16 e 17 , e ritenute quel- 
le del lingotto num. 18 dal sig. Marietti con tutti 
li tre lingotti , si è da esso asceso di compagnia del 
sig. avvocato Carino e di me sottoscritto nelle camere 
degli assaggi , dove ha riposti detti tre lingotti sotto 
chiave nella guardarobba assegnatagli in quella detta 
della vecchia Somella ; e perchè li signori assaggia- 
tori avevano terminati li loro assaggi , perciò essen- 
dosi profittato del tempo per pesare quelli che sa- 
rebbe stato possibile, si è principiato dal sig. Oddo- 
no a pesare li da esso fatti che sono risultati quello 
del num. 92 a carati a 5 . 16, l’altro del num. y 5 a 
carati 20. 18, l’altro del num. 98 a carati ai. 20 e 
l’altro del num. loi a carati 21. i4 ; e poi pesati 
quelli del sig. CatUnara sono risultati quello del aum> 

NtRt. Tom. IL G 
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a carati s 5 e grani ij, quello del num. 94 » 
carati a 3 . 18 , quelle del num. g-j a carati 21. 20 
e quello del num. 100 a carati 21. i4> e fiaalmente 
pesatoti il primo fattosi dai signor Brusasorei , à<fè 
quello del num. 90 è risultato a bontà di carati 
e grani 17 scarsi: ma per essere già da lungo tempo 
suonato il meuo giorno , ai è stimato di attendere 
al dopo pranzo a pesare gli altri , e si è perciò chiu- 
so il tutto nella camera, della Somella vecchia , di 
cui si è rimessa la chiave al sig. Marietti , con es- 
sersi tutti ritirati, 

Garùio Ispettore, 

Angelo Francesco Marietti. 

Imorenio Francesco Compajre, 


1751 adì i 5 aprile al dopo pranzo. 

Isella regia zecca nanti S. £. il sig. conte presi- 
‘ dente Bonaudo comparsi li signori Marietti e Brusa- 
aorzi , si è di compagnia del sig, avvocato Carino e 
de’ signori assaggiatori Gattinara ed Oddono asceso 
con me sottoscritto nelle camere degli assaggi , e 
precedente l’apertura del primo uscio delle medesi- 
me introdotti tuKì nella prinm , si k indi dal sig, 
Marietti aperta quella della camera denominata della 
Somella vecchia, dove in presenza di detta S. £. « 
coll’assistenza delli signori avvocato Carino e Marìet- 
Ki f non meno che di me suddetto « sottoscritto ^ sà 
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ì devenutó al peso degli assaggi latti alla Inattin» 
dal sig. Brusasorzi che erano rimasti da pesarè , e 
principiatosi da quello del num. g 3 è risaltato a bon- 
tà di carati s 3 e grani i8 , quello del num. 96 a 
carati ai e grani i4; e quello del nam. 99 a carati 
ai e gr. 20. Dopo del che limasti in disparte coti 
la pi-efata S. E. il suddetto sig. Marietti Con me sot- 
toscritto éd anche il sig. avvocato Caribo, Si è fatta 
una piena relazione alla medesima di tutto il sin qui 
operatosi dopo l’ultimo atto seguito per le operazioni 
fattesi coU di lui intervento, e singolaithente della 
determinazione presà Sotto la riserva della di liù ap- 
provazione nell’atto del i4 aprile al dopo pranatv 
circa il cobsiderare per beh fatti gli assaggi, Ché ri- 
sultati eguali e conformi tra il Sig. Brusasorzi- ed uno 
de’ signori assaggiatori di questa zecCa restassero di- 
suguali , bon però piò di un grano , còn uU altra 
de’ detti assaggiatori , cioè con quello che avesse ope- 
rato per io stesso assaggio ; ed avendo l’ E. S. creduta 
propria detta determinazione , si è indi discorso de- 
gli assaggi fattisi la mattina del i 5 con essersi ecci- 
tato che l’oro datò dal signor Btusasorzi a den. ai. 
14 col nilin. gO era dello stesso dato a carati ai. 
20 col 97 e 98 dalli signori Gattinara ed Oddono, 
e che all’incontro quello ritrovato dal sig. Brusasorzi 
col num. 99 a carati ai. ao era pure dello stesso 
datosi a carati at. t4 coi numeri lOo e ioi dalli si- 
gnori Gattinara ed Oddono , onde ohe non poteva 
a meno di essersi preso qualche equivoco da’ detti 

G a 
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signori assaggiatori , con avere applicalo il numero 
<li un oro ad un altro , venendo ciò chiarito dalli 
numeri rimessi dal sig. Brirsasorzi agli assaggi sud- 
detti , mentre allo stato di essi col num. 96 veniva 
dato l’oro del Merlitene a carati 21. i 4 , e col num. 
99 qirello della doppia di Genova a carati 21. 20, 
come era più probabile , invece che allo stato de’ nu- 
meri indicati dalli signori Gattinara ed Oddono la 
cosa sarebbe stata vicevorsa ; ed in vista di ciò la 
prefata S. £. ha determinato di far ripetere l’assaggio 
del lingotto del num. i4 che si è quello del luigi 
di Francia , detto Merlitone , e dell’ altro lingotto 
num. i 5 che si è quello della doppia di Genova , 
con esserne presi e pesati grani otto di Piemonte 
cadauno in presenza della medesima e di tutti , con 
assistenza del sig. avvocato Garino, e posti quello del 
lingotto num. 1 4 sotto il num. 102 e quello del num. 
,i 5 sotto il num. io 3 , si sono ritirati dal sig. Ma- 
rietti non meno li lingotti suddetti che detti paebetti 
..102 e io 3 nella guardarobba asseguatagli per rimet- 
tere poi detti paebetti dimani mattina al sig. Oddo- 
no. Indi estratti da detta guardarobba li lingotti del 
num. 16 che si è quello delli luigi nuovi di Fran- 
cia, del num. che si è delle doppie di Roma 
e del umn. 18 che si è quello della doppia di Mi- 
lano , si sono da cadauno di essi tagliati grani 24 
di Piemonte di oro con essersi pesato e ripartito in 
Ire paebetti ogni rispettiva qualità di detto oro, in 
presenza e con assistenza di lutti cui sopra , e' cosi 
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coll’oro del num. i6 formati tre paclietli ^ uno col 
Dura. io 4 per il sig. Brusasorzi, altro col num. io 5 
per il sig. De Riva ed altro col num. io6 per il sig. 
Gattinara ; più con l’oro del num. 17 se ne sono 
formati tre altri , uno col num. 107 per il sig. Bru- 
sasorzi , altro col num. 1 08 per il sig. De Riva ed 
altro col num. 109 per il sig. Gattinara; e dopo di 
essersi formati tre altri pachetti col num. 18 , uno 
col num. 1 1 o per il sig. Brusasorzi , altro col num. 
1 1 1 per il sig. De Riva ed altro col num. 1 1 a per 
il sig. Gattinara , si sono ritirati tutti detti pachetti 
dal sig. Marietti nella guardarobba suddetta per con- 
segnarli dimani mattina alli medesimi , ed intanto si 
è da me sottoscritto ricevuto tutto l’oro degli assaggi 
fatti questa mattina , tanto in cornetti che in polve- 
re , e si è da S. £. ordinato di far spedire qui in 
appresso la fede da’ detti signori assaggiatori, rispetto 
a quegli assaggi che sono stati d’accordo e non vi 
cada più veruna difficoltit, dopo di che si sono tutti 
ritirati. 

Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre. 

Facciamo fede noi assaggiatori sottoscritti di ave- 
re ritrovati alla bontù' qui sotto designata gli ori 
menzionati ai numeri sottoscritti : 

Goè io Brusasorzi quello del num. 90 a carati 
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ventitré e grani diciassette , e del g 5 a carati venti» 
tré e grani dieciotlo. 

Io Gattinara quello del num. 91 a carati venti» 
tré e grani diciassette , e del g4 R tarali veutitrè e 
grani dieciotto. 

Ed io Oddpno quello del num. 93 a carati veor 
titrè e grani sedici , e d<il num. gS a carati ventitré 
t grani dieciotto. 

Tcurino li i 5 aprile ijSi, 

Benedet.to 

Qiacomo Francesco G.adinara, 

Felice, Oddono. 


l^Si adì 16 aprile alla 

Nella regia zecca comparsi U signori Marietti et 
Enisasorzi , si è da’ medesimi di compagnia dell’ in», 
frascritio mastro della regia zecca, non meno che 
de’ signori assaggiatori Gattinara ed Oddono >, asceso 
nelle camere degli assaggi , nelle quali introdottisi 
tutti mediante l’ apertura della prima porta , si è 
principiato dal sig. Marietti ad aprire la guardarob» 
^ba assegnatagli e ad estrarre dalla medesima li pa- 
phetti preparati per gli assaggi , che si sono, distri» 
buili, cioè quelli de’ num. |02 e io 3 al sig. Od» 
dono, quelli de’ num. iq 4> 107 e (ip. al sig. Bm» 
sasoru , gli altri de’ i}um. io 5 , 108 e ii r al sig. 
Pe Riva, e quelli de’ nmm >o6 , 1.09. e iiu al. 
jdg- Gattiuara. E dopo che da’ detti signori si erano 
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]>rlncipiate le rispettive loro operazioni , disceso dettis 
sig. Marietti di compagnia del sig. avvocato Carino 
« di me sottoscritto aella- stanza della zecca , deno- 
minata del cambio ; sì è ivi a mia istanza dal sig. 
Riehetti cassiere della ' medesima estratto dalla cassa 
corrente un pachetto di altre doppie vecchie di Sa- 
Voja che stante l’ acrimonia osservata nell’ oro del 
num. 7 ricavato nella fondita già fatta di alcune di 
esse , si è stimato di metterlo di nuovo in fondita 
per riconoscerne la bontà; e visitatesi da detto' sig. 
Marietti le aecennate -doppie che ha riconosciute 
diverse battiture ^ si è m appresso devenuto a nu- 
merarle toa essersi riconosciuto eraere in num. di 
l 5 , di peso tra tutte once tre, denari cinque e 
grani otto ; e riposte in un pezzo di carta col num. 19, 
si è [indi' passato nella fonderìa da detto sig. Marietti 
di compagnia del predetto sig. avvocato Carino e di 
me sottoscritto , ove giunti si sono riposte dette 
doppie in nn crogiuoletto nuovo già fatto ricuocere, 
e dopo di averle riconosciute fuse , alla presenza di 
fuUi si è coll’ oro di esse gettato un lingottino, che 
tosto raffreddato si è ponzonato col num. 19 e 
marca del sig. Cattinara già avanti descritta; e rac- 
colte le grana della fondita , ritornati nel cambio e 
pesato il tutto, si è detto- lingottino ritrovato di pe- 
so once tre , denari tre e grani sedici , oltre denari 
uno e grani otto- grana , in modo che vi è stato il 
consumo di grani otto. Indi ascesi di' nuovo nelle 
camere degli assaggi, si sono da esso lingottino ta- 
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gliati grani ventiquattro di Piemonte di oro , e ri- 
posto detto lingottino dal sig. Marietti nella guarda- 
robba , si è indi diviso e pesato dal sig. Oddono 
t:on r assistenza del sig. avvocato Carino in pre- 
senza del sig. Marietti e di me sottoscritto , 1' oro 
per gli a.ssaggi , con avere ripartiti detti grani ven- 
tiquattro in tre parti , di cadauna delle quali si è 
formato un pachetto , uno col num. ii.) per il sig, 
Bi usasorzi , altro col num. 1 1 4 per il sig. Gattinara 
ed altro col num. ii5 per esso sig. Oddono, es- 
sendosi tosto rimesso a cadauno di essi il rispettivo 
pachetto ad effetto che procedessero all’operazione 
dell’ assaggio , oltre agli altri che avevano ^ià prin- 
cipiato a fare, £ terminate dette operazioni si è poi 
principiato a pesare li due primi assaggi che erano 
stati rimessi al sig. Oddono , e ciò con assistenza 
del sig. avvocato Carino e del sig. Marietti , non 
meno che di me sottoscritto , e si è riconosciuto che 
foro dell’assaggio col num. lon e così quello dei 
luigi di Francia, detti Merlitoni y è a bontà di ca- 
rati ventuno e grani quattordici , e quello del num. 
■io5 e così quello delle doppie di Genova è a bon- 
tà di carati ventuno e grani venti j indi essendosi 
devenuto al peso degli assaggi fatti dal sig. De Ri- 
va , si è dal medesimo prevenuto che rispetto ai 
due primi , de’ quali si parlerà , gli era nello ope- 
razioni succeduto qualche incidente per cui non po- 
teva accertare che fossero a dovere , non ostante il 
(^be pesali lutti li da esso faUi è risiiltato 1’ <)r« 


Digitized by Google 



DorCMKNTI. lo5 

del num. io 5 a bontà di carati ventuno e grani 
dodici, quello del num. io8 a bontà di carati ven- 
tuno e grani quattordici , e quello del num. ni a 
bontà di carati ventuno e grani dieciotto j e poi si 
è proseguito a pesare quelli fatti dal sig. Gattinara 
cbc sono risultati quello del num. io6 a carati ven- 
tuno c grani tredici, quello del num. 109 a carati 
ventuno c grani quindici, quello del num. iia a 
carati ventuno c grani diciotto , e quello del num. 
ii.\ a carati ventuno c grani dodici; successiva- 
mente si è pesato quello dei num. ii 5 fatto dallo 
stesso sig. Oddono , che è risultato a carati ventuno 
e grani dodici ; ed essendosi per fine pesati quelli 
fatti dal sig. Brusasorzi , ne è risultato l’ oro del 
num. io4 a bontà di carati vébtuno e grani quat- 
tordici, quello del num. 107 a bontà di carati ven- 
tuno e grani quindici, e l’altro del num. iio a. 
carati ventuno e grani dicianove, e quello del num. 
ii 5 a carati ventuno e grani dodici. Dopo di che si 
è da me sottoscritto ritirato l'oro di tutti li suddetti 
assaggi tanto in cornetti che in polvere, ad esclusione 
dei’ cornetti e della polvere delli num. no, in 
e 112 che sono quelli dell’oro della doppia di Mi- 
lano ritirati dal sig. Marietti per aspettare a lui il 
lingotto num. 18 ; c perchè detto sig. Marietti ha 
fatto istanza. di ripetersi gli assaggi di detti numeri, 
perchè con quello del num. iio del sig. Brusasorzi 
era risultata la bontà di carati si. 19, quando con 
quelli de' num. 1 1 1 c 112 deUi signori De Riva e 
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Cattinara era risultata quella solamente a den. 121.' 
18, e dall’altra parte si era osservato che il lingot- 
tino d’oro Dum. 19 formato colle doppie vecchie di 
Savoja era di un agi«zza non inferiore all’ altro del 
anm. 7 , perciò si è pare da me sottoscritto rappre- 
sentato a detto sig. Marietti che sarebbe stata cosa 
necessaria di deveuire alia fondita di altre, su delle 
quali non si avesse alcun dubbio , ad effetto di po- 
terne accertate la bontà; e così si è conchiaso an- 
che col sentimento del sig. avvocato Carino, che di 
tutti gli assaggi fattisi in essa mattina si prendereb- ' 
be solamente per definito quello dell’ oro delle dop- 
pie di Roma del lingotto 17 , di cui ai numeri 107, 
108 6' 109, giacché dalli signori Brusasorzi e Gatti- 
Hora si' era concordemente- ritrovato a carati 21. i 5 , 
e l’essere risultnto al sigi De Riva soltanto a carati 
ai. i'4 deve attribuirsi agl’ incidenti dei quali ha 
preveimto , onde che si farebbe di ciò spedire 'qui 
in appresso la fede da detti signotn Brusasorzi e 
Catlinara : e dopo di ciò per essere da gran tempo 
di già suonato il mezzogiorno , si sono tutti ritirati 
alle loro case rispettive. 

Carino Ispettore. 

Rigelo Francesco MctrìettL 

Lorenzo Francesco Compajre. 

T 7 oi sottoscritti abbiamo proceduto all’assaggio di 
qn oro statoci rimesso sotto li. numeri infra notati ^ 
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« facciamo, fede di avetlo ritrovato alla bontk de« 
scritta : 

Cioè io Brtisasorzi l’ oro col 'num. 107 a carati 
ventuno e granì quindici. 

Ed io Gattinara l’oro coll’ num. 109 a carati ven> 
tuno e grani quindici. 

Torino la mattina dei 16 aprile I'jSj. 
benedetto BrusasorzL 
Giacomo Francesco Gattinara^ 

17S1 adì 16 aprile al dopo pranzo. 

Nella regia zecca con intervento del sig. avvocato 
Carino comparsi li signori Marietti e Brusasorzi, si 
è da essi tutti di. compagnia di me infrascritto ma- 
stro della regia zecca e delli signori assaggiatori 
Gattinara ed Oddono asceso nelle camere destinate 
per gli assaggi^ nelle quali introdottisi previa l’aper- 
tura della prima porta ^ si è principiato a discorrere 
in disparte tra me ed d sig. Marietti, presente il 
sig. avvocato Gacino, eoo essersi di consenso di tutti 
risolto che posta la discordanza di bontà dell’oro as- 
saggiatosi questa mattina sotto li numeri n6, 117 e 
118 conveniva pure di farne ripetere Fassaggio, oltre 
di. quelli dei quali già si era preso il concerto -, 
onde estrattosi dalla gnaedarobba da esso sig. Ma- 
rietti il lingottino num. 16., se ne sono presi grani 
3.4 , che. pesati, dal sig. Oddono > con assistenza del 
«ig> avvocalo, Gaiiuo' ed in presenza del sig/. M»r 


Digitized by Google 



io8 Neri 

netti , di me sottoscritto e di tutti li signori assag^ 
giatori , si è diviso in tre parti ciascuna aggiustata 
di peso per tre assaggi , l’oro delle quali si è in- 
volto in tre pachetli , uno col num. ii6, altro col 
num. 11^ ed altro col nnm. ii8; indi preso pure 
dal sig. Marietti il lingottino num. i8 si sono an- 
che da esso tagliati grani 24 di Piemonte , che di- 
visi in tre parti si sono poi pesale con assistenza ed 
in presenza di tutti cui sopra , e formatine tre pa- 
ebetti j uno ccd num. 119, altro col num. 1 20 ed 
altro col num. i2t, si sono lutti questi ritirati as- 
sieme ai suddetti dal sig. Marietti, e riposti assieme 
»i due lingottini d’oro nella guardarobba suddetta, 
per rimetterli poi alla mattina seguente agli assag- 
giatori da’ quali se ne farebbe fare l’ assaggio , cd 
essendo l’ ora tarda in forma che detti assaggi più 
non si potevano fare in esso dopo pranzo , si sono 
tutti detti signori ritirati dalla zecca. 

Garino Ispettore.. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre. 

[175 1 adì 17 aprile alla mattina. 

Nella regia zecca giunti li signori Marietti e Bm- 
sasorzi , si è dal sig. avs'ocato Garino e da me sot- 
toscritto mastro della regia zecca, di compagnia dei' 
signori assaggiatori Gattinara ed Oddono , asceso alle 
camere destinate per gU assaggi , ed iutrodottisi ia 
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esse mediante l’apertura della prima porta, si è in 
primo luogo discorso a parte tra’ detti signori Ma- 
rietti , avvocato Carino e me sottoscritto, ed indi se- 
condo il sentimento de’ due primi rimessi alli signo- 
ri Brusasorzi gli assaggi de’ numeri ii6 c iig, quelli 
de’ numeri 1 1 7 e 1 20 al sig. Gattinara e quelli del 
num. 118 e 121 al sig. Oddono, essendosi riservati 
di rimetterne altri di altri ori al sig. De Riva che 
era pure comparso. £ dopo di ciò disceso il sig. Ma- 
rietti col sig. avvocato Carino e me sottoscritto nella 
stanza della zecca denominata del cambio , si è ivi 
dal sig. Richetti cassiere della medesima estratto ad 
istanza mia dalla cassa corrente un pachetlo, di 
quindici doppie di Savoja dette delle vecchie , qual 
pachetto rimessosi al sig. Marietti c da esso aperto, 
si sono da lui visitate ed esaminate dette doppie con 
essersi riconosciute di battiture di diversi tempi di- 
stinti gli uni dagli altri , dopo di che pesatesi dette 
% 

doppie si sono ritrovate pesare once tre, denari cin- 
que e grani sei) e ritenutone da detto sig. Marietti 
il pachetto con averlo numerato col num. 20 , si è 
da tutti passato nella fonderia , ove si è da esso 
posto il pachetto in un piccolo crogiuolo nuovo già 
fattosi ricuocere e preparare , e dopo che si è rico- 
nosciuto fuso l’oro si è con gettato un lingot- 
tino , che si è poi ponzonato col num. 20 e marca 
del sig. Cattinara già avanti menzionata, subito che 
è stato raffreddato j e raccolte le grana della fondita, 
è mdi ritornalo nella stanza del cambio , dove pe* 



tuo N?:ri 

«atosi il tutto , fl lingotto ( risultato £ peso oncc 
tre e denari quattro , e le grana denari uno , in Tor^ 
ina che vi è stato il consumo di grani sei. Asceti 
successivamente ueffè suddette camere degli assaggi, 
si sono tagliati grani ventiquattro di l^iemontc da 
detto lingotto , e ripartiti in tre parti , cadauna delie 
quali si è pesata dal sig. Oddono per gli assaggi con 
assistenza del sig. avvocato Garino ed in presenza 
del sig. Marietti e di me sottoscritto , con essersi 
numerati detti assaggi con li numeri lau, iu5 e laS, 
e rimessi il primo al sig. Brusasorzi , il num. i al 
sig. Gattinara ed il num. iu5 allo stesso sig. Oddo> 
no ; ed oltre di ciò essendosi presi due luigi d’oro 
vecchi di Francia da lir. i6. i3. 6, uno cól mille- 
simo i 6 q 3 ed altro con quello del 1700, dopo di 
essersene pestata e sfigurata la parte opposta a quella 
di detti millesimi , se ne sono tagliati da detta partt 
sfigurata grani u4 di Piemonte che si sono distri- 
buiti in tre parti per ogni qualitk d’ oro , e pesati 
pure da detto sig. Oddono con assistenza ed iu pre- 
senza di cui sopra, indi messi in pachetti quelli 
dell’oro del luigi del 1693, uno col num. ia4 p^t 
il sig. Brusasorzi, altro col num. I26 per il sig. Da 
Riva ed altro col num. 117 per il sig. Gattinara ; « 
poi messo l’oro del luigi del 1700 in tre altri pa- 
chclti , uno col num. 1 a8 per il sig. Brusasorzi , al- 
tro col lag per il sig. De Riva ed altro col i36 
per il sig. Gattinara, si sono a cadauno di essi ri- 
messi li pachetti di detti rispettivi numeri perchè 
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poteisero dcveaire aUe o|>«rat£Ìo«ii per gli «ssaggi ^ • 
frattanto che vi erano applicati^ siecome ai era dal 
sig. Marietti giorni sotto eccitato che l’essere nsuhato 
i sola hoQtii di carati ventuno e pani otto Toro del 
lingotto num. 6 poteva procedere dacché fra quelli 
messi in fondita, non ostante le diligenze avanti di 
essa praticate in visitadi ed esaminarli se foss^o 
tptti buoni , ve ne fosse stato quaknno d’oro Lassa 
e così di falsa stampa , in modo che sarebbe stato 
proprio di metterne altri in fondita per sempre pih 
accertare la bontà di tale moneta , così se pe sono 
pur fatti prendere dalla cassa della zecca diversi^ 
come già si era praticato de’ suddetti dne luigi d’oro 
vecchi; e disceso di nuovo il sig- Marietti di com- 
pagnia del sig. avvocato Garino e di me sottoscritto p 
si è ad istanza mia dal sig. Richetti cassiere estratto 
dalla cassa corrente della medesima nn padietto con- 
tenente dodici de’ suddetti luigi d’oro da Hr. i\. S 
e rimessi al sig. Marietti , da cui esaminati uno per 
uno e non avendo avuta cosa da eccitare in con- 
trario , si sono pesati e ritrovati di peso once tre e 
denari dieciotto ; dopo di che pasalo il medesimo 
nella fonderia assieme a detto sig. avvocato e me 
sottoscritto, si sono posti da esso in un piccol cro- 
giuolo nuovo già fatto ricuocere , e tosto fuso l’oro 
se ne è gettato un lingottino, stato poi punzonato 
,ool num. ai e marca del sig. Gattiuara già avanti 
menzionata , e raccolta la grana di fondita si è ri- 
tornato nel cambio , ove pesatosi il tutto si è ritro- 
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vaio il lingotto di peso once tre, denari sedici e 
grani dodici , e la grana denari uno e grani sei , 
in modo che vi sono stati grani sei di consumo di 
fondita. £ lasciate le dette grana di fondita nella 
cassa corrente della zecca, come si è sempre prati- 
cato all’ occasione di tutte le fondite , alla sola ri- 
serv'a di quella del num. i8 che fu delle doppie di 
Alilano fatte venire da colà dal sig. Marietti per 
conto di quella oorte , o sia governo , si è ìndi da 
dettoi^sig. Marietti di compagnia del sig. avvocato 
Carino e di me sottoscritto nuovamente asceso nelle 
suddette camere degli assaggi , ove giunti avendo ri- 
trovato che li signori 'assaggiatori avevano tenninalo 
le operazioni de’ loro assaggi , si è principiato dal 
sig. Oddono a pesare li suoi con assistenza di detto 
sig. avvocato Carino, del sig. Marietti e di me sot- 
toscritto, essendo risultati quello del num. ii8 a ca- 
rati ventuno e grani tredici , l’altro del num. 121 
a carati ventuno e grani dieciotto , e quello del 
num. I a5 a carati ventuno e grani sedici ; ma per 
esser mezzogiorno suonato , in forma che non si 
potevano pesare gli assaggi fatti dagli altri signori 
assaggiatori , si è stimato di farli riporre tutti nella 
camera detta della Somella vecchia , la quale chiusa 
se ne è rimessa la chiave al sig. Marietti , dopo di 
che si sono tutti ritirati. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietli. 

Lorenzo Francesco Comporre. 
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ijSi adì f} aprile al dopo pranzo. 

Nella regia zecca avanti S. E. il sig. conte presi* 
dente Bonaudo giunti li signori Marietti e Brusasor* 
xi , si è di compagnia del sig. avvocato Garino e 
di me sottoscritto , non meno che de’ signori assag* 
giatori De Riva , Gatlinara ed Oddono , ascesi al 
seguito di S. E. nelle camere degli assaggi ed in- 
trodottisi nella prima di esse mediante l’apertura 
della porta ; si è indi passato a quella detta- della 
Somella vecchia,, che apertasi colla chiave stata ri- 
messa dal sig. Marietti si è in essa da tutti entrato , 
e principiatosi di ordine della prefata S. E. a pesars 
dal sig. Oddono in di lei presenza assistente il sig. av- 
vocato Garino , e vedenti tutti gli altri , gli assaggi 
fattisi dal sig. Gattinara, si è ritrovato che l’oro del 
bum. 117 è risultato a bontà di carati ventuno o 
grani tredici , quello del num. i ao a bontà di carati 
ventuno e grani dicianove , quello del num. ix5 a 
bontà di carati ventuno e grani tredici, quello del 
num. 127. a bontà di carati ventuno e grani ven- 
tuno , quello del num. i3o a bontà di carati ventuno 
e grani diciassette. Pesati indi quelli fatti dal sig. Bru- 
sasorzi sono risultali, cioè quello del num. ii3 a 
bontà di carati ventuno e grani tredici , quclio del 
num. iiga bontà di carati ventuno e grani dieciot- 

NeBi. Tom. //. H 
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fo, quello del num. laa a bontà di carati Tentano 
e grani dodici , quello del num. i a4 a bontà di 
carati ventuno e grani ventidue , e quello del num. i 
a bontà di carati ventuno e grani venti. Dopo di 
che pesati per fine li fatti dal sig. De Riva , sono 
risultati quello del num. 126 a bontà di carati ven- 
tuno e grani ventuno , e quello del num. 1 29 a bon- 
tà dì carati ventuno e grani dicianove ; e su di ciò 
tutto fattosi riflesso dalla prefuta S. £. che di tutti 
i suddetti assaggi vi erano solo di concordanti quelli 
de’ numeri 116, 117 e 118 che sono dell’oro dei 
luigi nuovi di Francia del lingotto num 16, e gli 
altri de’ numeri iig e 121 che sono dell’oro delia 
doppia di Milano del lingotto num. 18, ha perciò, 
ordinato di ripetersi gli assaggi degli ori che de- 
vono assaggiarsi per quelli de’ numeri suddetti che 
non sono stati concordi, e di dovervi far procedere 
lunedi mattina , e dopo di ciò si è ritirata con in- 
telligenza di far fedire la fede degli assaggi con- 
cordati. 

Si è indi da me infrascritte mastio di zecca ec- 
citato il sig. Marietti , che avrei stimato prudenziale 
di non lasciare piu oltre nella guardarobba assegna- 
tagli i lingotti degli ori già assaggiati , per prevenire 
l’accidente che potesse occorrere di qualche furto , e 
SII di ciò avendone il medesimo concordato mi ha 
perciò rimessi i lingotti de’ numeri i sino al 19 in- 
clusive, riservato però quello del num. 18 che si è 
cltenuto per aspettare a lui, onde si sono da me fatti 
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tiporre dal sig. Richetti nella cassa corrente delia 
secca; e con ciò ognune si è ritirato a casa. 
Bonaudo PresidentCi 
Garino Ispettore. 

Angelo Francesco ììariettL 
Lorenzo Francesco Comptff^re, 

Dall’ assaggia fatto da noi sottoscritti deir oro stà'< 
loci rimesso con li numeri sottonotati , facciamo fede 
di averlo ritrovato alla bontà espressa per conto di 
cadano numero: 

Cioè io Brusasorzi quello del num. i i&a car. ai e gr i 5 
e quello del num. 1 19 a car. ai e gr. iS 

Io Gattinara quello del num. 1 1 7 a car. ai e gr. i 3 

£d io Oddono quello del num. 1 18 a car. 21 e gr. i 3 

e quello del num. lai a car. ai e gr. 18 

Torino li 17 aprile l'jSi. 

Benedetto Brusasorzi. 

Giacomo Francesco Gattinara, 

Felice Oddono. 

1751 adì 19 aprii* alla mattina. 

Nella regia zecca ascesi li signori Marietti e Bru" 
sasorzi col sig. avvocato Garino e me infrascritto ^ 
di compagnia de’ signori assaggiatori Gattinara ed 
Oddono , nelle camere degli assàggi , ed introdottisi 
tutti in esse mediante 1’ apertura della prima porta , 
*i sono dal suddette sig. Marietti estratti dalla guai* 

Ha 
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darobba aisegnatagli li lingotti d’ oro ponzonati coi 
num. ao e ai , e presi dal primo grani a4 di Pie- 
monte di materiale si sono divisi in tre parti , ed 
indi pesate le medesime con assistenza di detto sig. 
avvocato Carino dal sig. Oddono in presenza di 
tutti , con essersi fatti tre paclietti dell’ oro pesato , 
uno col num. i3i , altro col num. i5a ed altro col 
num. i53; indi presi altri grani ventiquattro dal 
lingotto num. ai , si sono divisi e pesati come so- 
pra con essersene fatti altri tre pachetli , uno col 
num. 1 34 , altro col num. 1 5S cd altro col num. 
i36^ dopo distribuiti al sig. Brusasorzi li paclietti 
de’ numeri 1 3 1 e i >4 , al sig. Gattinara quelli de’ 
num. i3a e i35 ed al sig. De Riva quelli del num. 
i33 e i36, acciocché potessero cominciare le loro 
operazioni per detti assaggi , si è dal sig. Marietti 
di compagnia di detto sig. avvocato Carino e di me 
sottoscritto disceso nella camera detta del cambio 
della regia zecca , ove giunti si è ad istanza mia 
dal sig. Richetti cassiere della medesima estratto 
dalla cassa «orrente un pachetto di dodici luigi di 
oro di Francia detti secchi, tariCTali per lir. 16. 
12. 6 ' sebbene presi in commercio a lir. 17. 2. 6* 
cadauno, e presentato detto pachetto al sig. Marietti, 
dopo di essersi dal medesimo '^visitati uno per uno 
detti luigi d’oro che erano tutti semplici , e si sono 
ritrovati di più battiture , di anni distinti l’uno dall* 
altro , si sono indi pesati e ritrovati di peso once 
due e denari quindici, C04 essersi involto in uà 
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fatto di carta col num. aa , e ritenuto il pacbetto 
da detto sig. Marietti. Indi estratto dal predetto sig. 
Richetti, pure a mia istanza, altro pachetlo e pre- 
sentato il medesimo all’ accennato sig. Marietti , si 
sono in esso ritrovate num. la doppie di Spagna 
in tre quadrupli , uno fatto a martello con la croce 
grande, altro fatto a torchio colle arme di Spagna 
ed il millesimo 1717 , ed altro fatto pure a torchio 
come sopra coll’impronto da un canto del re Filip- 
po V ed il millesimo 1739, e pesati detti tre qua- 
drupli sono risultati di peso once due, denari quatr 
tordici e grani venti) dopo di che messi in un pezzo 
di carta col num. a 3 , ‘e ritenuto anche il pachetto 
dal sig. Marietti , si è dal medesimo di compagnia 
del suddetto sig. avvocato Carino e di me sottoscritto 
passato nella fonderia, ove preso un piccolo cro- 
giuolo nuovo già fatto ricuocere e preparato, si so- 
no in esso riposti alla presenza di tutti dal sig. Ma- 
rietti li dodici luigi d’oro di Francia vecchi e messi 
in fondita, in seguito di che riconosciuto fuso l’oro, 
si è con esso fatto gettare un piccolo lingottino stato 
ponzonato col num. aa e marca del sig. assaggia- 
tore Gattinara avanti menzionata, nel mentre si rac- 
coglievano le grana della fondita, ed indi venuti 
tutti tre nel cambio, si è riconosciuto il lingotto ri- 
cavatosi essere di peso once due , denari dodici e 
grani venti , e la grana denari uno e gcani venti , 
in modo che vi è stato di consumo grani otto» 
Passati poi di nuovo nella fonderia si sono dal sig» 
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Marietti , presenti di cui sopra , posti in un altro 
piccolo crogiuolo li tre quadrupli di Spagna snddetti , 
e riconosciutone fuso l’ oro si è con questo gettato 
altro piccolo lingottino stato subito ponzònato co} 
num. a3 e marca del sig. Gattinara suddetto, e rao 
colte le grana di fondita si è \eniito nel cambio, 
«ve pesatosi il tutto si è ritrovalo il lingotto in peso 
once due, denari tredici e grani quattordici, e la 
grana denari uno , in modo che vi sono stati grani 
sei di consumo di fondita. Dopo di che lasciate nella 
cassa corrente della zecca le suddette grana delle 
due fondite e ritenuti li due lingotti dal sig. Ma- 
rietti , si è di nuovo da esso di compagnia del sig. 
avvocato Garinq e di me sottoscritto asceso nelle 
camere degli assaggi, ove si è sul campo fatto ta- 
gliare grani ventiquattro di Piemonte da cadauno^ 
di detti lingotti e divisi in tre parti, quelli del 
num. 33 si sono dal sig. Oddono pesati con asr 
sistenza del sig. avvocato Garico ed alla pre- 
senza del sig. Marietti e di me sottoscritto ; indi 
distribuiti in tre pachetti , uno col. num. i58 
per il sig. Brusasorzi, altro col num. i3g per il 
sig. Gattinara ed altro col num. i4o per il sig. De 
Bivaj e successivamente pesati come sopra quell} 
dell’ oro num. s3 si sono distribuiti in altri tre pa? 
ebetti, uno col nnm. i4i per il sig. Brusasorzi, al- 
tro col num. i4i> per il sig. Gattinara ed altro col 
pum. 143 per il sig. De Riva, alli quali si sonq 
indi rispettivamente rimessi perchè ne facessero l’a^- 
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«aggio. E dopo di ciò avendo il sig. avvocato Gari- 
no. lasciato intendere a me ed al sig. Marietti che 
avrebbe creduto proprio di far devenire ad un as- 
saggio di tutti gli ori suddetti anche dal sig. Oddo- 
no, mentre si sarebbe con ciò potuto più facilmen- 
te concordarne la bontà ^ si sono perciò dal sig. Ma- 
rietti di nuovo estratti dalla guardarobba li lingotti de’ 
num. 30 e 21 , e non tanto di essi che degli alni 
de’ num. 32 e 23 se ne sono presi grani otto , che 
aggiustati al peso di Somella gli uni dopo gli altri 
con assistenza di esso sig. avvocato ed in presenza 
come sopra dal detto sig. Oddono , si sono indi 
messi successivamente quello del. num. 20 in un 
pachetto col num. i44^ l’altro del num. 21 in al- 
tro pachetto col num. , l’altro del num. 22 in 
altro pachetto col num. i46 e l’altro del num. a3 
in altro pachetto col num. 147 ; e dopo rimessi a 
detto signor Oddono , si è lasciato a tutti di deve- 
nire alle loro operazioni per gli assaggi; ma essendo 
«tato terminato solamente dopo il mezzogiorno già 
suonato , con doversi ancora devenire al peso di 
detti assaggi , si è perciò fatto portare il materiale 
di tutti detti assaggi nella stanza della vecchia So- 
mella, e chiusa la medesima, rimessa la chiave al 
sig. Marietti , con .essersi tutti ritirati. 

Crarino Ispettore. 

Angeh Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compor re. 
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i^Si adì 19 aprile al dopo praHzA, 

Nella regia zecca avanti S. E. il «ig. conte prefi- 
'^mte Bonaudo comparsi li signori Marietti e Bm- 
sasorzi , si è da’ medesimi asceso al seguito di detta 
S. E. di compagnia del sig. avvocato Garino e di 
me sottoscritto , non meno che de’ signori assaggia 
tori Gattinara ed Oddono nelle camere degli assaggi^ 
Ja prima porta delle quali essendo già aperta , per- 
chè il sig. De Riva faceva un assaggio per un par- 
ticolare al suo fornello, introdottisi perciò tutti sino 
alla porta della camera detta della Somella vecchia, 
ai è dal sig. Marietti aperta la medesima ed entrata 
la prefata S. E. con tutti di cui sopra, si è d’ordi- 
ne di essa principiato dal sig. Oddono a pesare con 
assistenza del sig. avocato Garino e in presenza di 
tutti gli altri gli assaggi fatti dal sig. Gattinara, che 
sono risultati quello del num. i 5 a a bontà di carati 
fii e grani i 5 , l’altro del num. i 35 a bontà di 
carati ai e grani 12, l’altro del num. iSg a bontà 
di carati 21 e grani 20, e l’altro del num. 142 a 
bontà di carati 21 e grani 20. Pesati poi quelli fatti 
‘da lui stesso sig. Oddono , sono risultati quello del 
num. i 44 ^ bontà di carati ai e grani i 3 , quello 
del num. i 45 a bontà di carati 21 e grani 12 , 
quello del num. i4B a bontà di carati 21 e grani 
20 , e quello del num. 147 a bontà di carati 21 0 
^ grani 20. Successivamente pesati li latti dal sig. De 


Digitized by Google 



Documenti. lar 

Biva , si è ritrovato quello del Hum. 1 33 a bontà 
di carati 3i e grani io crescenti, quello del num. 
i 36 a bontà di carati si e grani i3, quello del 
num. i4o a bontà di carati 21 e grani 19, e quello 
del num. i 43 pure a bontà di carati 21 e grani ig» 
£ pesati per fine quelli fatti dal sig. Brusasorzi, so- 
no risultati quello del num. i 3 i a bontà di carati 
ai e grani ii crescenti, quello del num. i 34 a 
bontà di carati 21 e grani 12, quello del num. i 38 
a bontà di carati 21 e grani 18 crescenti, e quello 
del num. i 4 i a bpntà di carati 21 e grani 21. On- 
de allo stato di quanto sopra , si è dalla prefata S.^ 
£. determinato che potessero considerarsi per stabi- 
lite le bontà degli ori de’ luigi da lir. a4- 5 , che si 
sono quelli stati assaggiati sotto li numeri i 34 , i 35 , 
i 36 e i /{5 a. bontà di carati 21 e grani 12, c quelli 
delle doppie o sia quadruple di Spagna stati as- 
saggiati sotto li numeri i4i; >4^ ^ >47 ^ bontà di 
carati 21 e grani 20 j ma che quanto a quelli della 
doppia vecchia di Savoja e dei luigi d’oro, detti 
vacchj di Francia, dovessero ripetersi stanti le di- 
sparità di bontà risultale dagli assaggi come sopra 
Statine fatti. E d 4 più su le rappresentanze fatte dal 
sig. Marietti alla prefata S. £■ , che vi fossero dei 
zecg^ini di Genova di una bontà inferiore di uno, 
due e più grani di quelli di Firenze , conforme si 
era riconosciuto dagli assaggi particolari stati fatti a 
Milano , onde fosse cosa da ben esaminarsi e degna 
di considerazione il risolvere se la bontà de’ zecchini 
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» 

di Genova dovesse ammettersi uguale a quella degli 
altri di Firenze , de’ quali non se ne era ritrovato 
stlcuno inferiore di carati a3 e grani 21 , si è dalla 
predetta £. S. risolto di far assaggiare 1’ oro di due 
zecchini di Genova, che cqp assaggi già fattine ia 
questa zecca era risultato a sola bontà di carati ven- 
titré e grani dicianove, per indi prendere quelle mi- 
gliori determinazioni che fossero spedienti in tale 
particolare; e dopo di essersi da me sottoscritto ri- 
tirati li cornetti e polveri di tutti i suddetti assag- 
gi j si sono li predetti signori ritirati. 

‘Bonaudo Presidente. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco MariettL 
Lorenzo Francesco Compayre. 

Da noi assaggiatori sottoscritti essendosi questa mat- 
tina proceduto all’assaggio degli ori statici rimessi 
sotto li numeri infra notati , facciamo fede che ci 
sono risultati alia bontà qui sotto espressa, cioè; 

Io Brusasorzi quello del num. i34 a carati ai e 
grani dodici, e quello del num- i 4 t R carati ven- 
tuno e grani venti. 

Io Gattinara quello del num. i35 a carati ventuno 
e granì dodici, e l’altro del num. 142 a caratio^en- 
tuno e grani venti. 

Io De Riva quello del num. i36 a carati ventuno 
f grani dodici , ed 

' Io Oddono quello dei num. i45 a carati vcWugo 
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fi grani dodici, e l’altro del nuu. i47 * carati ven- 
tuno e grani venti. 

Torino li ig aprile i^Si. 

Benedetto Brusasorzi. 

Giacomo Francesco Gattinara. ' ' ' 

De Riva. 

Felice Oddono. 

» 

lySt adì IO aprile alla mattina. 

Ideila regia zecca comparsi li signori Marietti e 
Brusasorzi , si è di compagnia del sig. avvocato Ca- 
rino e di me infrascritto mastro della regia zecca , 
non meno che de’ signori assaggiatori Gattinara ed 
Oddono , asceso nelle camere degli assaggi , nelle quali 
introdottisi mediante l’apertura della prima porta , si 
sono indi dal sig. Marietti estratti dalla guardarobba 
assegnatagli li lingottini d’oro de’num. ao e 22 , e 
presi da essi grani trentadue di materiale di cadauno 
si sono ripartiti in quattro parti uguali , e poi pesati 
in primo luogo dal sig. Oddono , con assistenza del 
sig. avvocato Carino ed in presenza di tutti , quelli 
del lingotto num. ao che si è quello delle doppie 
vecchie di Savoja , si è posto il materiale in quattro 
pachetti , uno col num. 1 48 per il sig. Brusasorzi , 
altro col num. i4g per il sig. De Riva, altro col 
num, i5o per il sig. Gattinara ed altro col num. i5i 
per il sig. Oddono ; e fatto successivamente lo stesso 
(dell’ oro preso dal lingotto num. aa che si è quello 
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de’ luigi di Frtneia detti vecchi, se ne sono formati 
quattro altri pachetti , uno col niun. i52 per il sig. 
Brusasorzi , altro col nunu 1 53 per il sig. De Riva , 
altro col num. i54 p^t, >1 sig» Gattinara ed altro col 
num. i55 per il sig. Oddono. Indi preso un zecchi- 
no di Genova col millesimo 1753, che già con as- 
saggio fatto in questa zecca era stato ritrovato a sola 
bontà di carati 23 e ig, si è disfigurato il materiale 
di esso per la concorrente di grani ventiquattro e 
più y ed indi rimesso al sig. Oddono , da cui è stato 
diviso in tre parti e pesatane cadauna con assistenza 
ed in presenza di cui sopra se ne sono formati tre 
pachetti, uno col num. i56 per il sig. Brusasorzi, 
altro col num. 157 per il sig. Gattinara ed altro col 
num. i58 per il sig. Oddono; e preso poi altro zec- 
chino col millesimo del 1754 già stato assaggiato 
come sopra , si è praticato lo stesso qui sopra accen- 
nato con essersi diviso , pesato e distribuito il mate- 
riale in tre altri pachetti, uno col num. i5g per il 
sig. Brusasorzi, altro col num. 160 per il sig. Gatti- 
’ nata ed altro col nnm. 161 per il sig. Oddono. Do- 
po di che rimessi a cadauno di detti signori assag- 
giatori i pachetti sopra designati , si è lasciato dar 
principio a cadauno alle loro rispettive operazioni 
per gli assaggi , il che seguito , essendosi concertato 
tra il sig. Marietti e me sottoscritto in disparte col 
Big. avvocato Garino, che siccome restava ancora a 
farsi l’assaggio dell’oro di più doppie di Spagna delle 
denominate colorinarie , senza che con tutte le ricer- 
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che fattene per parte di questa zecca fosse riuscito 
di ritrovarne di più di due sino al giorno d’oggi, 
così si sarebbe potuto devenire alla fondita di tanto 
dell’oro delle medesime- che pareggiasse in peso ad 
altrettante di cadauna di due altre, o sia de’ pezzi 
delle medesime che esso sig. Marietti si ritrovava an- 
cora avere di residuo delle doppie suddette fatte as- 
saggiare dalla corte, o sia governo di Milano; disce- 
so perciò detto sig. Marietti assieme a detto sig. av- 
vocato Carino e me sottoscritto nella stanza «li que- 
sta zecca denominata del cambio , si è indi da esso 
principiato a presentare il pezzo di una di dette dop- 
pie o sia quadrupli colonnarj creduto in apparenza 
di minor peso, quale ad istanza mia pesatosi «lai sig. 
Richetti cassiere di questa zecca si è ritrovato di peso 
denari dieci e grani ventidue ; e successivamente pre- 
sentato dal predetto sig. Marietti il pezzo dell’altra, 
si è il medesimo tagliato e ridotto allo stesso e me- 
desimo peso di denari io e grani ventidue , con es- 
sersi presi li ritagli ed avanzi dal sig. Marietti. Do- 
po di che estratti pure a mia istanza da detto sig. 
Richetti dalla cassa corrente della zecca due quadru- 
pli colonnarj , si è da cadauno di essi taglialo tanto 
materiale corrispondente al peso di denari io e gra- 
ni 22 cadauno , e ritenuto il rimanente di essi qua- 
drupli con i ritaglj nella cassa suddetta. Dopo di 
che riconosciutosi di nuovo che vi erano den. io e 
grani 22 di ognuna di quattro pezze o sia quadru- 
pli colonnarj, si sono posti detti den. io e grani 22 
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io quattro pachetU (eparati ; c poi passato il sig. Ma-* 
rietli di compagnia di cui sopra nella fonderia , ove» 
già si era fatto preparare un piccolo crogiuolo im»> 
TO, si sono in esso vuotati li quattro pachetti da 
detto sig. Marietti in presenza del sig. avvocato Ga* 
lino e di me sottoscritto , e riconosciutone ìndi fuso 
Toro , si è con esso gettato un lingottino che si « 
ponzonato col num. s 4 e marca del sig. Gattinara 
avanti designata , nel mentre si sono raccolte le gra. 
na della fondiu. Dopo di che passati tutti nella stan- 
za del cambio, si è riconosciuto che da onc. i den. 
jQ e gr. i6 d’oro de’ quattro quadrupli messi in fon- 
dita si era ricavato il lingotto suddetto in peso onc. 
I den. 176 grani 1 4 , oltre den. i e grani no dì 
grana , in modo che vi era stato di consumo di fon- 
dita grani sci -, e però tagliatisi da detto lingotto de- 
nari ventuno e grani diciassette , che corrispondono 
giustamente alla metà di onc. i den. 19 e gr. io 
ricavati dalla fondita comprese le grana, si è rimes- 
so a detto sig. Marietti l’oro per detto concorrente 
de’ den. si. 17 per coiTÌspettivo di quello da lui 
somministrato per mettere in fondita ; ed indi ascesi 
nelle stanze degli assaggi , si sono tagliati grani ven- 
tiquattro di Piemonte dal residuo del lingotto rima- 
sto per conto di questa zecca , essendosi avuto pre- 
sente di riservare la parte ponzonata col num. 34 
e marca suddetta -, e dopo divisi detti grani venti- 
quattro in tre parti , si sono le medesime pesate dal 
sig. Oddono con assistenza dei sig. avvocato Garino 
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cd in presenza del sig. Marietti e me sottoscritto e 
dUtribnite in tre pachetti , uno col aum. i6a per il 
sig. Brusasorzi^ altro col num. i63 per il sig. Gatti> 

Bara ed altro col num. i64 per il sig. Oddono, con 

essersi indi rimesso a cadaimo il rispettivo pachetto 

acciocché procedessero alle operazioni degli assaggi , 

al che hanno subito data la mano. Ma sebbene siansi 

terminate da tutti in questa mattina le loro opera* 

zioni, tuttavia per essere indi già suonato il mezzo* 

giorno si sono fatti riporre tutti gli assaggi nella ca* 

mera detta deUa vecchia Somella , di cai si è ritirar» < 

la chiave dal sig. Marietti , c si sono eoa cib mtti 

detti signori ritirati. 

Garìno Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti, ‘ 

Lorento Francesco Compajrre. 

1751 adì 30 aprile al dopo pranto. ^ 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti e 
Brusasorzi , si é di compagnia del sig. avvocato Ga* 
vino , di me sottpsci itto e delli signori assaggiato!» 

De Riva, Gattinara ed Oddono asceso nelle camere 
degli assaggi , nelle quali introdottisi mediante l’aper* 
tura della prima porta, sì è indi dal sig. Marietti 
aperta quella della stanza detta della Somella vecchia, 

•ve si é dato principio a pesare gli assaggi tatti que* 
sta mattina, e cominciato da quelli fatti dai sig. Bru* 
sasorzi, è risultato l’oro come segue: quello defauim 
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i 48 > bontà di carati ventuno e grani dodici , del 
nuxn. 1 5a a bontà di carati ventuno e grani venti , 
del num. i56 a bontà dì carati ventitré e grani ven- 
tano, del num. i59 a bontà di carati ventitré e gra- 
ni ventidue. Pesati successivamente quelli del sig. 
G..ttìnara sono risultati , l’oro del num. 1 5o a boqtà 
di carati ventuno e grani dodici , quello del num. 
1 54 bontà di carati ventuno e grani venti , l’altro 
i del num. i5^ a bontà di carati ventitré e grani ven- 
tidue scarsi, e l’altro del num. i6o a bontà di ca- 
, Tati ventitré e grani ventidue. Indi pesati gli assaggi 
stati fatti dallo stesso sig. Oddono , é risultato l’ oro 
dei num. i5i a bontà di carati ventuno e grani do- 
dici , quello del num. 1 55 a bontà di carati ventuno 
e grani venti , quello del num. 1 58 a bontà di ca- 
rati ventitré e grani ventuno, e quello del num. i6i' 
a bontà di carati ventitré e grani ventuno abbondanti. 
Pesati poi quelli fatti dal sig. De Riva , è risultato 
l’oro del num. i49 ^ bontà di carati ventuno e gra- 
ni quattordici , e quello del num. 1 53 a bontà 
carati ventuno e grani diecinove scarsi. £ per fine 
pesati quelli dell’oro del num. u4 , che si è quello 
de’ quadrupli di Spagna detti colonnarj , è risultata 
quello del sig. Brusasorzi del num. itiu a carati ven- 
tuno e grani dieci , quello del num. i63 del sig. 
Gattinara a carati ventuno e grani dieci , e quello 
del num. i64 del sig. Oddono a carati ventuno e 
grani dieci ; essendosi tutti detti assaggi pesati dal 
detto sig. Oddono con assistenza del sig. avvocato 

Carino 
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Garino ed in presenza di tatti gli altri, e dopo di 
ciò si sono da me ritirati tutti i cornetti e polveri 
di detti assaggi , avendo pure ritirato dal sig. Ma* 
rietti i lingotti de’ numeri ao, ar, aa, a 3 e a 4 , che 
aveva nella guardarobba già assegnatagli , e riposti 
i medesimi nella cassa corrente della zecca in pre« 
senza del sig. Marietti , che disceso assieme agli al- 
tri dalle camere degli assaggi si è portato nella ca- 
mera detta del cambio^ 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco MarìettL 
Lorenzo Francesco Compajrrei 
Facciamo fede noi assaggiatori sottoscrìtti di avet 
fatto l’assaggio degli ori statici rimessi sotto li nu- 
meri infrascritti , e di averli ritrovati alla bontà a 
cadauno annotata , cioè : 

Io Brusasorzi del num. 148 a car. 3i e gr. I 3 . 

del num. i 3 a a car. 21 e gr. ao. 

del num. i6a a car. ai e gr. io. 

Io Gattinara del num. i 5 o a car. ai e gr. la. 

del num. i 54 a car. 21 e gr. ao. 

del num. i 63 a car. ai e gr. io. 

Ed io Oddono del num. i 5 i a car. ai e gr. la. 

del num. i 55 a car. ai e gr. ao. 

e del num. 164 a car. ai e gr. io. 

Torino li 20 aprile f^Si. 

Benedetto Brusasorzi. 

Giacomo Francesco Gattinara. 

Felice- Oddono. 

Niìri. Tom. IL 


l 
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i^Si adì 31 aprile alla maicina. 

Nella regia zecca comparso il sig. Marietti , quale 
ha allegato clic avendo avuto l’onore di ragguagliare 
S. E. il sig. conte presidente Bonaiido , di compa- 
gnia del sig. avvocato Carino , del risultato degli 
assaggi fatti jeri di due zecchini di Genova e del 
duhbio che gli era venuto in mente , che fra li zec- 
chini di Firenze messi in fondita per formare il lin- 
gotto dell’ oro di cui si è fallo l’assaggio nell’ atto 
del IO corrente, se uc sia ritrovato qualcuno di 
quelli che a Milano si dicono Campanino , e sono 
bensì di oro , ma falsi , per essere di bontà inferiore 
di un terzo degli altri, con aveie perciò eccitato alla 
prefata S. E. che fosse cosa quasi indispensabile di 
devenire alla fondita di una qualche altra quantità 
di detti zecchini di Firenze per ticonoscerne di nuovo 
la loro bontà , si è perciò da me sottoscritto sentito 
anche detto sig. avvocato Carino , fitta istanza al 
sig. Richetli cassiere di questa zecca , di estrarre dalla 
cassa corrente tutti li zeccliini di Firenze calanti cam- 
biati al pubblico, che potevano esseivi in fondo, il 
che fatto se ne sono ritrovati sedici , che già tagliati 
per mezzo si sono riconosciuti uno per uno da detto 
sig. Marietti , oltre di che si sono fatti ricuocere 'al 
fuoco per accertarsi , come ha indi riconosciuto detto 
sig. Marietti che nou vi era fra essi alcuno de’ sud- 
detti Campanini e che erano tutti de' buoni , e lasci»- 
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tili 9 tal «fiatto rafir«4<iare, lonp indi potati e ri* 
trovati pelare fra tutti once pna e denari sedici, con 
essersi po$ti ip nn peezo di carta col nuip. n5, ch« 
ritenuto dal «ig. Marietti « passato il medesimo di 
compagnia del sig. avvocato Carino e di mo sotto* 
acritto nella fonderia > si è posto in fondita in uà 
piccolo crogiuolo Qoovo , e riconoscìnto fuso l’ oro so 
pe sono mcpolte 1« grana > con essersi ponzonato i| 
lingottino col num. ì5 e marca del sig* assaggiatore 
Gattinam già avanti dosignata- Ipdi ritornati nell^ 
ftanza della zecca denominata del tufnfiio, pesatosi 
detto lingottino si è ritrovato di peso once una, 
denari quattordici e grpni venti, eoo denari uno di 
Urana , in mpdo che vi è stato il consumo di fonditii 
di grani quattro } onde lasciata detta gtana nelljL 
cassa corrente della zecca, si è da detto sig. Ma> 
rietti asceso di compagnia di detto sig. avvocato Ca- 
rino c di me sottoscrìtto nelle camere degli assaggi, 
dove già si ritrovavano li signori assaggiatori Bru- 
tasorzi , De Riva , Cattinara ed Oddono , li quali se 
ne erano fatta aprire la porta perchè cominciassero 
fare accendere il fuoco a quelli due fornelli dove si 
farebbe potuto fare un assaggio da cadauno; o*^d^ 
presi grani trentadue d’ oro pem di Piemonte dst 
detto lingottino pum. 9 ^, O diviso in quattro parti 
fja pe aopo fatue le pesate per quattro assaggi «IM 
sig. Oddono 9on assistenza del sig. avvocato Gariuo 
cd in presenza di tnui , dopo di che se ne sono for- 
mati quattro pachetti , vmo OpJ num. il 

la 
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tig. Bmsasorzi, altro col num. i66 per il «g: De 
Riva , altro col num. 1 67 per il sig. Ganinara ed 
altro col num. 1G8 per il sig. Oddono , e successiva- 
mente si è rimesso a cadauno il suo acciocché po- 
tessero devenire all’ operazione per 1’ assaggio ; ma 
sebbene in questa mattina siasi passato da tutti il 
materiale alla coppella , eoa essersi di piii dagli as- 
saggiatori di questa zecca data la priuKi acquafòrte 
all’ oro del loro rispettivo' assaggio senza che anche 
dopo mezzogicmo già suonato si potesse terminare 
avanti di pranzo l’operazione, si è perciò stimato di 
farli soprasedere dal dargli l’ultima acquafòrte per 
attendere poi a ciò fare al dopo pranzo , nel mentre 
che dal sig. Brusasorzi si sarebbe data la mano alle 
operazioni rimanenti riguardo al di lui assaggio , e 
si sono tutti detti signori ritirati. 

Garìno Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti, 

Lorenzo Francesco Compaj-re. 

adì ai aprile al dopo pranzo. 

Nella regia zecca comparsi K signori Marietti e 
Brusasorzi , si è di compagnia del sig. avvocato Gsh 
rino e di me sottoscritto mastro della regia zecca, 
non meno che da’ signori assaggiatori De Riva , Gat- 
tinara ed Oddono , asceso nella camera degli assaggi, 
nella quale introdottisi tutti mediante l’apertura del 
primo uscio, si sono subito detti signori applicati % 
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tenniaare il loro rispettivo assaggio -, e dopo ciò fatto 
si è principiato a pesare dal sig. Oddono , con esi- 
stenza di detto sig. avvocato Carino ed in presenza 
di tutti, il fatto da esso sotto il num. i68 che ha 
fatto risaltare la bontà dell’ oro a carati 23 grani 23 ; 
indi pesato quello fatto dal sig. De Riva sotto il 
num. i66 è risultata la stessa bontà, siccome anche 
l’altro fatto dal sig. Gattinara sotto il num. 167, e 
pesatosi per fine quello fatto dal sig. Brusasorzi sotto 
il num. i65, si è dal. medesimo prima che ciò si 
facesse allegato , che dubitava dell’ operazione fatta 
per alcuni accidenti occorsigli nel decorso di essa , 
ma che con tutto ciò si sarebbe dal peso visto cosa 
ne risultasse , e perchè con questo si è ritrovato 
che l’oro sarebbe rinvenuto ad un peso maggiore 
de’ carati 24 , si è perciò detto sig. Brusasorzi offerto 
di ripetere l’assaggio avendone eziandio fatta l’istam 
za a S. £. il sig. conte presidente Bonaudo per averne 
le sue determinazioni: e per essere l’ora tarda si tono 
tutti detti signori ritirati , dopo da me ritirato l’ oro 
degli assaggi. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compiere. 

Da noi sottoscritti assaggiatori di questa zecca es- 
sendosi proceduto all’ assaggio degli ori rimestici 
sotto li numeri infrascritti, facciamo fede di averlo 
ritrovato alla bontà qui cotto espressa, cioè: 
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Io De Riva urt orò del num. iG6 a car. a 3 e gr. a 3 

Io Oatlinara un oro del num. 167 a car. a 3 c gr. i 3 ' 

EdioOddoùouhòt-odelnum. 1G8 a car. 2j e gr. iJ 

D-e Riva. 

benedetto Bruiasorzi. 

Giacomo Francesco Gattinara. 

Felice Oddono, 


ijSi adì 23 aprile alla mattina. 

Nella ^égià zécca cdmpatsi lì signóri Marietti é 
Btiiiisórzi , si è da essi avuto colloquio con l’ infra- 
scritto mastro di zecca in presenza del sig. avvocato 
GaHno, eòa essersi da questo non meno che dal 
Sig. Marietti proposto essere stato jeri seta In scnstS 
S. £. il sig. conte presidente Bonaudo sulla relazioné 
fattagli deir operato nel giorno di jeri , che si facéssd 
ripetere dal sig. BrUsasorzi Passaggio da esso fatto 
é che intanto si dovessé devenire alla HcOgnizionc é 
conft-ohfo dé’ rispettivi marchi di Torino e Milano, 
con far risultare della loro giusta differenza ò sii 
ragguaglio j al di cui effetto detto sig. aV'VOéato Ca- 
rino aveva seco portato tm.paja di bilance 0 sia una 
bilancia delle pih fine ed accertate, noti méno che 
fi campione del marco ricavato da quello esistente 
presso la regi9 camera e da lui conservato per ragióne 
ed uso del éuO impiego di Ispettore de’ pósi. Ond& 
ciò intéso si è da me infrascritto fatto éstratire da ii&à 
4cllc trasse della secta, per mezito del s^. ilicbeiti, 
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un marco di Milano già fatto da colà venire alcuni 
anni sono e quivi consen^ato per avervi riccorio 
negli occorrenti^ e preso detto marco si è da detto 
eig. Marietti di compagnia di detto sig. avvocalo Ca- 
reno e di me sottoscritto asceso nelle camere degli 
assaggi , nelle quali introdottisi mediante l’apertura 
della prima porta , si è nella camera detta d^a 
Somella vecchia principiato da detto sig. avvocata 
Carino , in presenza del sig. Marietti e di me infra*- 
acritto , a riconostere e pesare il campione di Milano 
che si aveva da questa zecca , consisteat* in una 
scatola fatta a forma di campana di peso marchi otto^ 
quale ha le sue divisioni ne’ seguenti pezzi , cioè uno 
di marchi due , altro di un marco , altro di once 
quattro , altro di once due , altro di once una , al* 
tro di mezz’ oncia , altro dei qaarto d’ oncia , altro 
dell’ ottavo «d altri due del mezz’ ottavo ; e pesata 
la scatola di detto campione di peso marchi quattro 
per contro a tutte le suddette divisioni , principiando 
da qnella di marchi due inclnsivamente a tutte le 
altre , si è riconMciuto che corrispondono perfetta- 
mente tre di loro -, il che poi si è ritrovato essere 
-lo stesso del pesco di due marchi in confronto dell’ al- 
tro d’ un marco e tutte le altre divisioni suddette -, 
con essere sempre lisuliato le stesso dal peso fatto 
della pezza non ancor pesata in poiticulaie ■, m con- 
fronto di tutti li rotti suddetti successiva ad essa sino 
alli suddetti due mezai ottavi. 

Pesatosi poi in appresso il marco preso dal sud- 
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detto campione in confronto di un altro portato 
presso di lui dal sig. Marietti , da cui si è allegato .. 
giusto ed esatto per estere quello inserviente a quella , 
cecca, e su di cui in essa si fanno le deliberazioni 
per parte del magistrato alle monete che vengono 
battute , si è riconosciuto che questo pesa di piiv di 
quello esistente già come sopra in questa zecca gra- 
ni due, peso di Milano; e fattosi lo scrutinio di 
detto manco portato dal sig. Marietti con le sue 
parti che si sono pesate esattamente dal sig. awo- 
■ato Garino , le inferiori in confronto sempre grado 
per grado della superiore si sono ritrovate tutte per- 
fettamente tra di loro corrispondenti. 

Dopo di ciò devenutosi al peso di detto marco 
di Milano portato dal sig. Marietti , in confronto di 
quello di Torino presentato dal sig. avvocato Gari- 
no che già si era ritrovato corrispondente con quelli 
della zecca, si è riconosciuto in primo luogo che 
quello di Torino pesa once otto, denari otto e gra- 
ni ventidue di Milano , il che fa che ogni oncia di 
Torino pesa once una , denari uno , grani due con 
più tre quarti di un grano di Milano ; cd in secon- 
do luogo che il marco o siano le once otto di Mi- 
lano pesano solamente once sette , denari quindici 
c grani dodici e mezzo di Torino , in modo cho 
l’oncia di Milane rinviene solamente a denari ven- 
lidne e grani ventidue con tredici granotti e mezzo 
di Torino. Essendosi su di ciò fatto 1’ esperimento 
peso wo li rispettivi spezzati di detti uuiciii 
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dal suddetto sig. avvocato , per «piaatr riguarda la 
oncc, denari e grani, ed il sopra piìx si è ritrovato 
« stabilito per regola aritmetica tra detto sig. Ma* 
rie* ti e me infrascritto coerentemente a quanto è 
stato fattibile , e si è anche osser\’ato coll’ aggiunta 
degli spezzati del grano di Piemonte , quali si ritro- 
va avere detto sig. avvocato Carino , prima di che 
si era anche fatto il confronto degli spezzati o siano 
denari e grani di Milano tra di loro , che si sono 
ritrovati perfettamente corrispondenti. 

Terminatosi poi dal sig. Brusasorzi l’ assaggio , si 
è devenuto al peso di esso con assistenza del sig. 
avvocato Carino ed in presenza del sig. Marietti e 
di me sottoscritto , e si è ritrovato che 1’ oro rimes- 
sogli sotto il num. 169 e pesato come sopra prima 
deir assaggio , è risultato a bontà di carati ventitré 
e grani ventitré, come dalla fede per esso speditane 
come sotto , e per essere 1’ ora tarda si sono tutti 
detti signori ritirati. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compajrre. 
r 

Da me assaggiatore sottoscritto si è proceduto all* 
assaggio di un oro rimessomi sotto il ntim. 169, 
che ho ritrovato a bontà di carati ventitré e grani 
ventitré. 

Torino li aa aprile 1751. 

Benedetto Brusasora. 
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i)5i àdk li àpvilt a) dopò pranza. 

regia i'etcA iivadti S. £■ il sig. éodte presi* 
dentè llonaudo belle camere degli , assaggi si è di- 
Scoi'^o dal ligi Marietti' e da me sottoscritto , cob. 
intervento del sig* avvocato Carino, non tanto del 
trisnJtato degli assaggi già fatti, quanto del confronto 
fatto del marco di Milano con quello di Torino , e 
della disparità rittOVàtà tra quello di Milano che la tee* 
éa si ritrova avere con quello portato dal sig. Marietti 
da Milano, è si è dalla prefata S. £• eccitato a det- 
to sig. Marietti , che per considerare pih giusto il 
{tòrtalo da lui da Milano dell’ altro che la zecca si 
lifroa’a avere si sarebbe dovuta avere qualche pezza 
alla mano ; é Su di dò detto sig. Marietti ha rispo- 
sto che trattandosi di un divario di soli due grani 
di Milano da tin marco all’ altro non credeva che 
dovesse aversi in considerazione per il line per cui 
si era da esso portato , oltre di che assicurava esse- 
re il suo come quello che serviva al magistrato per 
le deliberazioni delle monete il pih giusto, non es- 
sendo presumibile che volesse usare un marco cre- 
scente anche di soK due grani , giacché pec il mol- 
* tipKco de’ pesi poteva essergli di molto pregiudizio , 
né potersi sperare di avere akana prova Circa il 
marco di Milano per essersi colà smarriti li Campio- 
ni antichi. £ su di ciò non si è .fatta maggior re- 
plica dalla prefata S. £., che ha cultanto detto di 
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doversi da me sottoscritto discorrere con esso signor 
Marietti delle disparità di peso , che avuto riguardo 
al ragguaglio di un marco coll’ altro si erano già da 
qui eccitate a Milano allo stalo risultante dalle loro 
gride j intorno a che detto sig. Marietti si è spiegato 
che la massima 'di Milano intorno al portare il peso 
delle monete nelle gride , si era quanto alle fora- 
stierc di procurarsi il riscontro preciso delle battitu> 
re e di farne anche 1 ’ esperimento sull’ effettiva mo- 
neta al suo marco ) ma che poteva essere successo 
il caso che rispetto ad alcune non si avesse avuta 
una giusta notiria del rimedio in peso praticato da 
qualche zecca in una battitura f onde li divarj pote- 
vano- anche derivare in buona parte da ciàj aggiun- 
to poi che , precise le monete d’oro, le altre e sin- 
golarmente quelle d’ argento si deliberavano a mar- 
chi , ed in un inarco ve ne . potevano essere delie 
mancanti di un grano e delle eccedenti di un gra- 
no ) ma ben di poco, oppure delle un poco abbon- 
danti D poco scarse del giusto peso , dentro però 
delia scarsigia accordata. £ dopo di ciò si è dalla 
prefata B. E. determinato di iàr procedere dimani 
ad nn assaggio nuovo del luigi d’oro di Francia 
nuovo, di una doppia di Milano e di un’ altra dop- 
pia di Spàgna-Mi torchio del 1719 già fatte assag- 
giare a Milano, per vedere a che bontà risulteranno 
con li nuovi assaggi ^ e ciò in seguito all’ istanza 
statane fatta dal sig. Marietti , non ostante l’ assag- 
gio in massa stato già fette di simili monete. £d 
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essendosi in appresso T E. S. ritirata , ai sono dette 
monete presentate dal sig. Marietti , e pesatone il 
materiale necessario per tre assaggi dal sig. Oddono 
fatto espressamente chiamare , con assistenza del sig. 
avvocato Carino ed in presenza del sig. Marietti e 
di me sottoscritto , con essersi fatti tre pachetti dell' 
oro del luigi suddetto, uno col num. 170 per il 
sig. Brusasorzi, altro col num. 171 per il sig. Gatti- 
nara ed altro col num. 172 per il sig. Oddono; 
più tre altri pachetti dell’ oro della doppia di Mila- 
no , uno col num. 173 per il sig. Brusasorzi, altro 
col num. 174 per il sig. Gattinara ed altro col num. 
175 per il sig. Oddono; e finalmente tre altri pa- 
chetii dell’ oro della doppia di Spagna, uno c(d 
aum. 176 per il sig. Brosasorzi, altro col num. 177 
per il sig. Gattinara ed altro col num. 178 per il 
sig. Oddono , stati tutti ritirati dal sig. Marietti e 
riposti nella guardarobba assegnatagli per farne la 
distribuzione diafani mattina. Dopo di che ripiglia- 
tosi tra il sig. Marietti e me sottoscritto il discorso 
intorno al peso delle monete, si è da detto sig. Ma- 
rietti ammesso , sulla disparità eccitatagli rispetto ad 
alcune, ciò procedere da che a IVlilano si era da 
qualche tempo a questa^ parte presa la determina- 
zione di diminuirne nelle gride il peso di battitura 
già descritto al giusto in gride precedenti rispetto ad 
alcune valute inferiori della mezz’ oncia , per potere 
con ciò fissare la tolleranza di un minor calo id- 
spctlo ad esse e renderlo anche proporzionalo a 
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quello delle monete pili di giusto peso : ed estendo 
r «ta tarda ti sono anche detti signori ritirati. 

Bonaudo Presidente. 

* 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marietti. 

Lorenzo Francesco Compayre. 

ijSi adì a3 aprile alla mattiaa. 

Nella regia zecca comparsi li signori Marietti e 
Brusasorzi , si è di compagnia del sig. avvocato Ga> 
rino e di me sottoscritto mastro della regia zecca , 
non meno che de’ signori assaggiatori Gattinara ed 
Oddono, asceso nelle camere degli assaggi , nelle 
quali introdottisi tutti mediante 1’ apertura della pri- 
ma porta, si sono indi estratti dal sig. Marietti dalla ^ 

guardarobba assegnatagli gli assaggi stati jeri pesati 
e preparati, con essersi rimessi al sig. Brusasorzi Ii 
pachetti de’ numeri 170, 173 c 176, al sig. Oddono 
quelli de’ numeri 172, 175 e 178 ed al sig. Gattl- 
nara quelli de’ numeri 171, 174 e >77> ® successiva- 
mcme si sono da essi principiate le loro operazioni, 
che proseguite e terminate nella stessa mattina, han- 
no dato luogo di devenire al peso j onde prima di 
procedere a questo , siccome dalli signori Gattinara 
ed Oddono si è allegato che dubitavano del loro , 
a motivo che gli assaggi gli erano gelati nelle cop- 
pelle, così si è principiato a pesare quelli del sig. 
Brusasorzi, essendo risultato il primo del num. 170 
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« orati 91 4 grapi «7, quello dol pum- 173 i poi 
andato a male per essergli rotto il fondo del btcr 
chiero , in cui si erano meise ad asciugare )e pol- 
veri deir oro rimasto dell’ assaggio j e cadute le me- 
desime sul tavolino dove è riposta la Somalia , nel 
mentre si distaccavano e radunavano al' fondo di 
detto bicchiero per vuotarlo poi nel coppino della 
bilancia di detta SoipoUa > e quello del num. 17G 
è risultato a carati 31 e grani 7. Indi essendosi , 
non ostante l’allegazione fatta dalli signori Galtinara 
ed Oddotio^ pesati quelli da essi fatti si è ripopor 
nosciuto che li l^tti dal sig. Galtinara, ciqè quellt> 
del num. 17 1 portava la bontli dell’oro a parati 
e grani 31, quello del num> 174 a carati 93 f 
quello del num. 177 a carati 31 e grani 16; e clm 
}i fatti dal sig* Oddono, cioè quello de} num. > 7 !^ 
lo portava a carati 30 e grani or , quello del num, 
174 a carati 39 e quello del num» 177 a carati 3S. 
e grani 1 5 ; in vista della quale dispariti si c 
in senso di fare ripetere tutti tre detU assaggi a) 
dopo pranzo , e per essere 1 ’ ora di pranzo si sonp 
tutti detti signori ritirati , avendo i) sig» bjlarictti rjr 
tirati gli ori degli assaggi. 

Qarmo Ispettore. 

Angelo FrtfncxfCQ Mtfriettù 

Lgrenffi //(wcerfo Cumpt^rc. 
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j75i adì ^3 aprile al tlopq praaao. 

Nell» regi» *ecca comparso il $ig, ^fariettì , i 
da esso di compagnia del sig. avvocato Garioo e di 
me infrascritto mastro della regia zecca asceso nelle 
camere degl» assaggi , ove ritrovati li signori assag- 
giatori De Riva ed Oddono,si sono da detto sig. Ma- 
rietti estratti dalla guardarobba assegnatagli li tre pa» 
ebetti, uno del luigi nuovo di Francia, altro della 
doppia di Spagna a torchio ed altro della doppia di 
Milano ; in seguito di che si è principiato da] sig. Od- 
dono , con assistenza del sig. avvocato Carino ed in 
presenza di cui sopra , a prendere gran» ventiquattro 
di Piemonte del luigi nuovo di Francia, con averli 
divbi in tre parti e pesati per tre assaggi , uno col 
num. 17S per il sig. De Riva, altro col nuip. fZ 9 
per il sig. Brusasorzi ed altro col nnm* 189 per il 
«ìg. Oddono -, iodi presi altri grani ventiquattro della' 
doppia di Spagna, e divisi e pesati come sopra se 
nc sono formati altri tre pachetti,uao col oum- 181 
per il »ig. De Riva , altro col nmnu i8a per il sig. Rru- 
aasorzi ed altro col num. |8Ó per il sig. Oddono j e 
poi presi altri grani della doppia di Milano , si 
sono i medesimi divisi e pesati come sopra cqu es- 
sersene formati tre altri pacbetti,uno col num. 184 
per il sig. De Riva, altro col num- »85 per il sig. Cru- 
aasorzi ed altro col num. 186 per il sig. Oddouo , e 
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tutori eh* detto tig. Brusasorzi non compariva , si è 
atimato di rimetlere alli signori De Riva ed Oddono 
gli assaggi loro destinati acciocché potessero princi-' 
piare le loro operazioni , al che vi hanno tosto messa 
la mano ed avendole quasi terminate al tempo che 
il sig. Brusasorzi è venuto , si è preso il concerto che 
da esso si faranno dimani mattina gli assaggi a lui as- 
segnati; si sono lasciati terminare a’ detti signori De 
Riva ed Oddono gli assaggi come sopra loro rimes- 
si , e successivamente devenutosi al peso' dal sig. Od- 1 

dono con assistenza del sig. avvocato Carino ed in 
presenza del sig. Marietti , non meno che di me sot- 
toscritto e del sig. De Riva, di quelli fatti da es- 
so, sono risultati come segue , cioè ; quello del num. 

S’^8 a carati 21. 17 , quello del num. 181 a bontk 
di carati 21. 7 e quello del num. 184 a bontà di 
carati 21. 18; dopo di che pesati come sopra li fatti 
da esso sig. Oddono , sono risultati quello del num» 

180 a carati 21. 17 , quello del num. i 83 a carati 
ai. 7 e quello del num. 186 a carati 21. 18, il 
che vistosi dal sig. Marietti e fatto riflesso che con- 
cordano dette bontà con quelle risultate dagli as- 
saggi fatti alla mattina dal sig. Brusasorzi, è stato 

in senso , come anche il sig. aATocato Carino e me 
• ^ 1 
sottoscritto , che non si dovessero più dal sig. Bru- I 

•asorzi dei suddetti tre assaggi preparali ripeterne < 

altri , fuorché quello del num. 1 85 , ma che quanto | 

ài luigi nuovo di Francia risultato a bontà di carati 

ai. 17 , se ne dovesse da me sottoscritto ricercare 

0 uno ' 
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imo per fare su di esso un nuovo particolare assag> 
gio , perchè allo stato della bontà di esso si potes* 
se meglio determinare se si dovesse stabilire quella 
risultata dall’ assaggio fatto su la massa di diversi 
di detti luigi d’oro j e dopo di ciò detto sig. Marietli 
ha ritirato li cornetti e polveri di detti assaggi , e 
ciascuno è andato a casa sua per essere sopraggiunta 
la notte , essendomi io sottoscritto incaricato di far 
tutte le diligenze possibili per aver in pronto dimani 
mattina detto luigi nuovo di Francia per l’effetto 
suddetto , con aver fatto presente al sig. Marietti che 
doveva ancor farsi l’assaggio del ducato di Venezia, 
perchè la bontà a cui si era ritrovato coll’ assaggio 
di Milano non era concorde con quella a cui qui si 
considerava* 

Garino Ispettore. ' 

Angelo Francesco Marietti. 

Loremo Francesco Compajrre. 

^ Noi assaggiatori sottoscritti avendo proceduto sotto 
il giorno d’oggi all’ assaggio degli ori rimessi sotto li 
numeri infrascritti , facciamo fede che sono rbultati 
alle bontà annotate percontro a cadauno , cioè : 

Io Brusasorzi l’oro del num. i^o a car. 2i e gr. 

altro del num. fjG a car. ai e gr. 7 

Io De Riva l’oro del num. l'jS a car. ai e gr. 17 

altro del num. 181 a car. ai e gr. 7 

altro del num. i84 a car. ai e gr. i8 

Njehi. Toni. Jl. K 
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lo Oddono l’oro del oum. i8o a car. 21 e gr. 17 

altro del num. i 85 a car. 21 e gr. 

altro del num. 186 a car. 21 e gr. 18 

Torino 2j aprile l'jSi. 

Benedetto Brusasorzt. 


De Riva. 

Felice Oddono. 


17S1 adì >4 aprile alla mattina. 

Nella regia zecca compariti li signori Marietti c Bru- 
sasorzi, sono di compagnia del sig. a^'voca^o Garino 
e di me sottoscritto, non meno che del sig. assaggia- 
tore Oddono , ascesi nelle camere degli assaggi, nelle 
quali tutti introdotti precedente l’apertura della pri- 
ma porta, e giunti nella stanza della Somclla vec- 
chia si è principiato da me a presentare al sig. Ma- 
rietti un luigi d’oro nuovo di Francia fatto pren- 
dere in commercio dal sig. Kìchetti per conto della 
cassa corrente della zecca al corso di lire vcntuna 
e soldi cinque, che si era già riconosciuto di peso 
denari sci e grani otto , e tagliatine grani venti- 
quattro di Piemonte si sono divisi in tre parti uguali, 
state indi pesate per gli assaggi del sig. Oddono con 
assistenza dei sig. avvocato Garino , in presenza del 
sig. Marietti e di me sottoscritto, il che fatto si 
sono ognuna involte in tre pachetti, uno col num. 187 
per il sig. Brusasorzi, altro col num. 188 per il sig. 
De Riva ed altro col num. 189 per il sig. Oddono. E 
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dopo di ciò , siccome vi era ancora da riconoscere 
Ja bontà del ducatene di Venezia , cosi si è da me fatta 
iostanza al sig. Marietti di rimettere il residuo di 
quello che si era assaggiato a Milano , ed avendovi 
egli aderito con averlo presentato se ne sono presi 
quattro denari e mezzo divisi in tre parti , state in> 
di pesale con assistenza ed in presenza di cui sopra, 
e distribuite _ in tre pachetti , uno col num. 190 per 
il sig. Brusasorzi, altro col num. 19 1 per il sig. D« 
Biva ed sdtro col num. 192 per il sig. Oddono; dopo 
di che si sono detti assaggi distribuiti a’ delti si> 
gnori assaggiatori colli rispettivi numeri suddetti , e 
procedutosi dai medesimi alle operazioni, dopo ter* 
minate quelle dell’ assaggio del ducatone suddetto , 
essendosi proceduto al peso de’ bottoni di coppella , 
ne è risultato da detto peso fatto con assistenza ed 
in presenza di cui sopra , che l’argento di esso è a 
bontà di denari undici e grani dicci concordemente 
per tutti tre gli assaggi stati fatti tra essi signori as- 
saggiatori. Terminate indi dai medesimi le operazioni 
per gli assaggi d’oro come sopra rimessigli , ed anche 
per quello del num. i 85 che il sig. Brusasorzi resta- 
va ancor a fare, a tenore del verbale di jeri dopo 
pranzo , dell’ oro della doppia di Milano , si è deve- 
nuto al peso di detti assaggi con assistenza ed in pre- 
senza di cui sopra , ed è risultato che il sig. Brusa- 
sorzi ha portato l’oro di detto num. i 85 a bontà di 
carati ai e grani a 3 , piu quello del num. 187 a 
bontà di carati 21 c grani 17 , quando l’assaggio del 

Ka 
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num. 188 fatto dal sig. De Riva Io portava solameoté 
a carati. 31 e grani ii , c lo stesso si è ritrovata 
coll* assaggio fattone sotto il num. 189 dal sig. Od- 
dono ; e però essendosi risolto che da esso sig. Brìi- 
sasorzi dovesse ripetersi l’assaggio di detto oro ri- 
eultatogli come sopra a bontà di carati 31 e grani 17, 
giacché non si può fare lo stesso di quello risultato 
a carati 31 e grani u 3 per non esser rimasto a suf- 
ficienza per un nuovo assaggio del materiale della 
doppia di Milano , di cui era , si sono presi grani 8 
di Piemonte dell’ oro del luigi nuovo di Francia , e 
pesatolo con assistenza e in presenza di cui sopra 
6 Ì è rimesso a detto sig. Brusasorzi per farne l’assag- 
gio; al che avendo proceduto gli è risultato a bon- 
tà di carati 31 e grani ii , mà con qualche 'dub- 
bio f quale è poi cessato dall’ esito che si è visto di 
un nuovo assaggio dello stesso oro che ha fatto per 
duplicato , con cui è risultato a detti carati 31 e 
grani 1 1 dai due assaggi , conforme del tutto risulta 
dalla fede , di cui in appresso , di essi signori assag- 
giatori ; e per essere l’ora tarda si sono tutti , di cui 
sopra ^ ritirati. 

Garino Ispettore. 

Angelo Francesco Marie tli. 

Lorenzo Francesco Compciyre. 


Facciamo fede noi assaggiatori sottoscritti di aver 
ritrovati alle bontà sotto menzionate gli ori ed ar- 
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genti , de’ quali abbiamo fatto 1’ assaggio sotto li SC' 
gucnti. numeri : ' 

Cioè ioBrusasorzìl’oro del num. 187 a car. ai e gr. 1 1 

l’argento del nom. igo a den. 1 1 e gr. io 

Io De Riva l’oro del num. 188 a car. 21 e gr. ii 

. l’argento del num. igi a den. ii e gr. io 

Ed io Oddono l’oro del num. 189 a car. ai e gr. 11 

l’argento del num. iga a den. ii e gr. ig 

Torino li a 4 aprile 17^1. 

Benedetto Brnsasorzi. 

De Riva. 

Felice Oddono. 

Li soprascritti verbali si sono fatti per duplicato 
originale , questo ritenuto per la zecca di Milano e 
l’altro lasciato ad uso di quella di Torino. In fede ec. 
Torino li a 4 aprile 1751. 


Lorenzo Francesco Compajre. 
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\’cro e d’argcjìto des bontà 
dette monete doro . 
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Considerazioni al punto degli assaggi di monete d’oro 
fatti fare dal governo di Milano in essa città ed 
in quelle di f^enezia, Genova e Firenze nel 17495 
e degli altri siati fatti a Torino dagli assaggiatori 
dì quella zecca in contradiitorio di quello di Mi- 
lano sotto V ispezione del sig. conte presidente Bo- 
, naudo stato deputato da sua maestà il re di Sar- 
degna. 

No. si mette in dubbio die gli assaggi fatti fare 
dal governo di Milano in essa città e nelle suddette 
di Venezia, Genova e Firenze siansi fatti tutti sopra 
il materiale di una medesima moneta di ogni rispet- 
tiva qualità , ed anche sopra di quello di più mo- 
nete di una medesima specie , distinta l’una dall’altra, 
come viene espiasse nella tabella , quanto alla dop- 
pia di Spagna , zecchini di Genova e doppia di quella 
repubblica; ma però si osserva dalla stessa tabella, 
che detti assaggi non sono risultati tra di loro con- 
cordi , bensì che vi «ono delle disparità da sei sino 
a nove grani tra gli uni e gli altri , rispetto ad al- 
cuni, tuttoché fatti su di un medesimo materiale. 

In genere di assaggi è cosa assai certa , che la 
minima differenza , non solamente di graduazione di 
fuoco ma anche ne’ materiali di piombo ed argento 
necessarj per essi , ed anche delle coppelle cd acque- 
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forti , possono portare divarj assai rilevanti ; ed in 
questo particolare si è principiato a Torino ad esa- 
minare con più esperimenti la bontii c perfezione 
de’ mestrui suddetti , non meno che delle coppelle ed 
acque forti , con aver proceduto ad assaggi di oro 
di zecchino di Venezia già stato assaggiato c ritro- 
vato di giusta e totale (inezza , quale con l’uso ed 
impiego di mestrui meno esalti e perfetti poteva chia- 
rire ad evidenza dell’ erroneità degli assaggi , e farla 
attrihuire o a'~ delti mestrui o ad una meno perfetta 
operazione negli assaggi. 

Dopo accertata cogli accennati esperimenti la per- 
fetta bontà de’ predetti mestrui ed il più esatto pro- 
cedimento per una giusta e regolare operazione in 
detti assaggi y se ne sono fatti diversi con materiale 
di monete della stessa qualità , come sono le lisbo- 
nine e doppie di Spagna j e dall’ avere ritrovate le 
prime con qualche grano di bontà diversa le une 
dalle altre, si è creduto per motivo della notoria 
loro bontà di carati aa già ritrovata in massa nelle 
fondite loro per cimentarne l’oro per la fabbrica di 
zecchini tanto in Torino che in altre città , di am- 
metterne detta bontà a soli carati aa senza far stato 
di qualche grano ritrovato di più o di meno sul 
materiale di esse , a riflesso che potesse procedere 
dal non essersi a sufBcenza mescolato l’oro nelle fon- 
dite , oppure dall’ essere la maggior bontà attribuibile 
a che l’oro colla rifondita , specialmente delle cisa- 
glie , si fosse maggiormente affinato dopo la prima 
alligazione. 
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Quanto poi alle doppie di Spagna, in vista della 
'disparità di bontà di esse risultata dagli assaggi fatti 
fare a Milano, si è credulo di non assaggiare in par-' 
ticolare oltre alle portate da Milano , nè dì fissarne 
la bontà allo stato degli assaggi fatti di esse , ma 
bensì di attendere a farne l’ assaggio di più unite as- 
sieme dopo che si sarebbero procurate. 

Bensì fatto riflesso che quanto ai luigi vecchi di 
Francia, tuttoché considerati per tutta l’Italia di 
bontà uguale alle doppie di Spagna , come le mie 
e le altre facevano parte delle doppie denominate 
delle quattro stampe, niente di meno secondo il loro 
titolo di battitura avevano il rimedio in bontà di un 
ottavo di carato, per esserne bensì stata ordinata la 
battitura a carati 22, ma con ciò che dovessero 'es- 
sere messi in corso quando fossero stati ritrovati alla 
sola bontà dì carati 21 ~ , il che equivale a ca- 
rati 21 j-i; si è perciò creduto che lo spediente mi- 
gliore fosse di fare l’assaggio di tutte le monete d’oro 
su di una massa di esse in peso almeno della metà 
circa sino all’ intiero di un marco , a seconda della 
facilità che si sarebbe potuta avere nel rinvenirne 
la quantità necessaria di ogni specie. 

Con òìò si è creduto di assentare la massima pro- 
posta da Milano di stabilire per via di adequato la 
bontà delle monete , che con gli assaggi fatti fare sì 
erano ritrovate di bontà fra di loro diversa , come 
particolarmente fu eccitato a riguardo de’ zecchini di 
Genova. 
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£ tanto piji facilmente si è assentata detta massi' 

ma , quanto che da un’ opera stampata in Parigi nel 

i'j 5 o in idioma Francese, intitolata: Essaù des mi~ 

nes et des métaux , si è ricavato che la massima 

», 

migliore e più certa da tenersi in un paese, nel fis- 
sare la bontà delle monete di un altro , fosse quella 
di farne l’assaggio non su di una o più monete in 
particolare , ma bensì sopra del maUsriale di un marco 
di esse messo in fondita. 

Egli è però vero che si è . anche avuto preseute^ 
rispetto alle monete delle quali si aveva notizia del 
giusto titolo o sia bontà di battitura, di far una nuo- 
va fondita di altra quantità di esse , qualora il ma- 
teriale delle prime poste in fondita era risultato' di 
una 'bontà mollo inferiore di detto titolo. 

Un esempio particolare se ne porta rispetto al luigi 
d’oro di F rancia delle due L , e della croce di san 
Spirito , quale sul materiale della prima fondita fatta 
essendo risultato a sola bontà di carati ai. 7, quan- 
do il suo titolo di battitura era ed è, come lo sono 
anche tutti gli altri luigi d’oro stati battuti dal 1708 
in poi, di carati ai ^ circa che corrispondono a ca- 
rati ai per essersi eccitato il dubbio dai sig. Ma- 
rietti che nella prima fondita se ne fosse compreso 
qualcuno di falsa stampa , si è devenuto alla fondita 
di quantità d’altri , l’oro de’ quali è poi risultato alla 
bontà di carati 21. 12. 

Su di tali principi si è stimato di devenire all’as- 
saggio delle altre monete sì di Francia che di ab* 
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tri paesi, sempre con aver presente di metterne nel 
cumulo o sìa quantità posta in fondita alcune di tutte 
le battiture che ne erano seguite ; e si è ricavato che 
ì luigi d’oro vecchi di Francia sono a bontà di ca> 
rati ai. ao^ lo stesso è risultato dèlie doppie di Ge- 
nova e delle doppie di Spagna della croce grande , 
ed altre fatte al torchio } onde giacché queste tutte 
erano dì quelle che entravano a formare le denomi- 
nate delle quattro stampe , si è osservato che il me- 
todo o sia regola pensata per lo stabilimento della 
bontà delle monete non potesse essere migliore. 

Ricavata colla fondita in massa di diverse di ognu- 
na delle altre qualità de’ luigi d’oro di Francia stati 
battuti dal 1708 in poi , che come scqtra si è detto 
dovevano essere al titolo di carati ai. 16 circa, sic- 
come la loro bontà è risultata diversa per essersi ri- 
trovati quelli delle quattro armi acarati ai. >5 , quelli 
delle due L e della croce di san Spirito a carati 
21. la, come già si è detto, *'gli altri del sole a ca- 
rati 21. 16, quelli detti nuovi delle due armi a ca- 
ratti ai. i 3 e gli altri delti merlitoai a carati ai. i 4 > 
si è perciò concertato di atabilirBe la bontà di tutti 
a carati ai. i4 per via di adequato. 

Quanto alle doppie di Spagna colonnarìe si è pure 
concertato di fissarne la bontà per via di adequato 
a carati ai. io per esserne risultata la bontà di al- 
cune a carati ai. a e di altre a carati ai. 16, senza 
che si potesse fama una distinzione che potesse es- 
sere accertata nel |>ubblico. 
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Perchè poi gli assaggi fatti in dettaglio ed in massa 
delia doppia di Milano e della doppia vecchia di Sa- 
voja le hanno fatte risultare a bontà quella di Milano 
di carati ai. i 8 e quella di Savoia di carati ai. la, 
non si è perciò avuto cosa in contrario di ammetter- 
ne detta rispettiva bontà. 

Si sono pure ammessi a bontà di carati a3. a3 li 
gigliati o siano zecchini di Firenze, sebbene risultati 
dall’ assaggio in massa a soli carati a3. aa e cosi 
scarsi da delti carati a3. a3, a riflesso che si è an- 
che ammesso a carati a3. ig giusta il suo titolo pre- 
ciso di battitura il zecchino di Piemonte, sebbene 
dall’ assaggio in massa sia risultato a carati a3. 1 8 - 
per essere stato un poco scarso dai suddetti carati 
a3. ig.E quanto a quelli di Venezia si sono ammessi ■ 
a carati a4; nell ammettere quelli di Genova a ca- ■ 
rati a3. aa e cosi ad un grano di meno di quelli di ' 
Firenze, stante la loro diversa qualità in dettaglio 
e che in massa non hanno ecceduto li carati a3. aa. 

L’ ongaro di Vienna si è ammesso per i carati a3. 17 , 
perchè è risultato in massa di detta bontà. £ cosi - 
anche si è ristretto a soli carati a3. i a il zecchino 
di Roma per non essersi ritrovato migliore. 
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Paragone dei saggi fatti ultimamente in Torino coi 
saggi di Venezia, siarppati questo presente anno 
i-j5i nella Tavola di Num. Vili. 


• ORO 

n Venezia 
1 bontà (li 
carati a4 

In Torino 
a bontà di 
carati n4 

fDoppia vec. a mari. 
Spagna < 

{^Doppia delle colonne 

21 19 

21 20 

21 IO 

21 g 

Portogallo Doppie .... 

21 23 

22 — . 

(Doppie vecchie . 

21 20 

21 20 

Francia ■{ 



(Doppie nuove . . 

21 7 

21 14 

Milano Doppie .... 

ai i 4 

21 18 

Venezia Doppia 

21 14 

21 20 

(Doppia . i . . 

Genova < 

21 i4 

21 20 

(Zecchino . . . 

23 16 7 

23 22 

fDoppia .... 

21 i 4 

21 l 5 

Roma < 



(Zecchino . . . 

a3 i3 

2D Ili 

fDoppia nuova . . 

21 14 

21 18 

Savoia ■{ 

21 i4 


(Doppia vecchia . 

21 12 

Firenze Zecchino . . . 

a3 20 

23 a5 

iRreninitz . . . 

a3 17 

00 

Ongari jBragoni. . . . 

a3 i5 


1 Prima sorte (d’Austris 

a3 i3 

123 17 

\Sec. torte (d’Olanda) 

a3 1 1 

•t 4 

4 

J23 18 


Digilized by Googl 




ARGENTO 

Iq Venezia 
a bontà 
di oric. V 2 

1 In Torino 
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yGiustina . . . 

11 

9 

1 I I IO 

IScudo (ducatene) 
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Il IO 
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Scudo (ducatone) 

IO 

a3 

1 1 — 

Genova 

Genova , . , 

1 1 

IO 

1 1 

1% 


l 


Digitized by Google 



N w jff. X, 


*59 


DIMOSTRAZIONI 

Annesse alla Disamina deirAnzianato di Pia- 
cenza, intitolate nel modo che segue: 

Calori presentanei in corrente, cui hanno le sotto- 
notate monete in Genova, Veìiezia e Bologna, 
per informazione avuta li 20 giugno i^SS con al- 
cune osservazioni intorno olii medesimi valori. 

GENOVA. 


Doppia di Spagna di giusto peso - lir. 22 5 — 
Doppia di^Genova, Firepze e Venezia » 2i i 4 ~ 
Doppia di Francia - -- -- -- »2ii6 — 

Merlitone - - - - - - - - - - »2oi6— - 

Doppia d’Italia di ogni stampa ^ - - »2oio— • 

Zecchino ìli Venezia e Firenze - - » 12 i 4 ’“— 
Zecchino di Genova - - - - - - »i2i2 — 

Ongaro di ogni stampa - - - - - »i2 2 — 

Gcnoviua con 1 ’ aggio risulta ---» 8149 

Ducatoue di ogni stampa - - - - » 616 — 

Filippo 66 — . 
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Osservazioni. 

I. Che il filippo avendo in Genova corso di lir. 6 
sol. 6 , ed i zecchini Veneto e. gigliato avendo cor- 
so di lir. 1 2 sol. 1 4 , tale zecchino ha due soldi di 
più contro due filippi. 

II. Che nel filippo, il quale ha di fino dea. — yff , 

avendo questo fino valore di lir. 6 sol. 6, un de- 
naro di grana fina viene a valutarsi sol. Che 

nel zecchino Veneto d’ intiera bontà , ed in peso 
grani 68 o sia den. ^ , quest’ oro avendo valore di 
lir. 12 sol. i4, un denaro d’oro viene a valutarsi 
sol. (Jhe questi due valori sono fra di loro co- 

me 102,816 a 1,583, 509, e cosi come i a i 5 

D’ onde risulta che il valore dell’ argento sia al va- 
lore dell’oro quasi come i a i 5 j; imperciocché 
quante volte 1’ oncia della grana fina verrà a valere 
Hr. I , altrettante volte l’ oncia d’ oro p.uro verrà a 
valere proporzionalmente lir. i 5 . 7. ii 77 yf. 

a 

BOLOGNA, 

Doppie di Spagna e Francia - - lir. 18 « 


Doppie d’ Italia - - - - - - - j»i7io — 

Zecchino di Venezia - - - - - - »ioio — 

Zecchino di Firenze - -- -- -«1076 

Ongaro io — — 

Filippo - 5 5 — 

Genovina 
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Genovina 

Livornina - » 4 i 5 — * 

Ducalo di Venezia - -- -- -i, 3 ia-» 


Osservazioni. 

I. Che il filippo avendo in Bologna corso di lir. 5 
sol. 5 , ed il zecchino Veneto avendolo di lir. io , 
tpicsto zecchino vale quanto due filippi. 

II. Che li den. — fino del lilippo pagandosi 

lir. 5 sol. 5 j la grana fina viene a valutarsi per 
ogni denaro sol. Che li dcii. fino del zec- 

chino Veneto pagandosi lir. io sol. io, il denaro 
d’ oro si viene a valutare sol. — ff. Che questi due 
valori della grana fina e dell’ oro sono fra loro co- 
me 8i6 a 1^467, e così come i a i 5 j-fj. D'onde 
il valore dell’ oro risulta al valore deli’ argento più- 
dei i 5 all’ I ; imperciocché quante volte l’oncia- 
della grana fina verrà a valere lir. 1 , altrettante vol- 
te l’oncia dell’ oro puro verrà a valere lir. 1 5 sol. 5 
den. 6 

VENEZIA. 


Doppia di Spagna - - - - - - lir. 37 io — 

Doppie d’ Italia - - - - - - » 5 Gio — 

Zecchini di Venezia - -- -- -» 22 5 — 

Zecchini di Firenze - - - - - - » 22 — 

Ongari - - - - - - - - - »2i— 

Neri. Tom. IL L 
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Genovina ....... 

- - » 

i 5 

— 

Ducatoni di Venezia - - - - 

- - » 

12 

8 

pucatoni di ogni altra stampa - 

- - » 

12 

— 

Filippi - 

- - U 

1 1 

— 

Livornine ....... 

• - » 

IO 

-- 

Ducati di Venezia - - . - . 

- » 

8 

2 


Oss E BV AZ I OKI. 

I . Che il filippo avendo in Venezia corso a llr. 1 1 ; 
ed il zecchino Veneto avendolo di lir. 23. 5 , tale 
zecchino contro due filippi ha cinque soldi di piu. 

II. Che li den. lino dei iilippo pagandosi 

lir. 1 1 ; il denaro di grana fina si viene a valutare 
sol. H zecchino Veneto 

pagandosi lir. ua. 5 , il denaro d’oro si viene a va- 
Iptare sol. ^ff- Che questi due valori della grana 
fina e dell’oro sono fra loro come 71,808 a 1,109, 563 , 
e cosi come i a i 5 D’onde il valore dell’oro 

risalta al valore dell’ argento più del i 5 a i ; 
imperciocché quante volte l’ oncia della grana fina 
verrà a valere lir. 1 , altrettante volte 1’ oncia d’ oro 
puro verrà a valere proporzionalmente lir. i 5 sol. 9 

den- 
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Dimostrazione delle proporzioni maggiori e minori 
che si osservano tra foro e V argento monetato 
in ciascheduna delle principali città d^ Italia, cal- 
colata sopra la tavola stampata nella Dissertazio- 
ne . àelV Oiiglne e del Commercio della Moneta, 
pubblicata in Venezia questo corrente anno i^ 5 i. 

VENEZIA. 

Marco d’oro fino 

in zecchini ... ss. 3 oo 3 o — 

Marco d’oro fino 
in doble di 

Portogallo... » 28613 6 . . ; ; 

Marco d’argento 
fino in ducati 
Veneti .... » 2028 

Marco d’argento 
fino in geno- 

vine » 1888 — " 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini e quello dei 

ducati Veneti è come . . i 4 ftf O sia ^ a 1 
Laa proporzione tra il detto 
• inarco delli zecchini e quel- * 

lo delle genoviac è come i 5 o sia a Ji 

L 2 
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La proporzione tra il inarco 
delle doble di Portogallo 
e quello dei ducati Veneti 

* come .14 

La proporzione tra il detto 
inarco delle doble di Por* 
togallo e quello delle ge- 
novine è come i5 

BOLOGNA. 


Marco d’oro fino - 
in zecchini Ro- 
mani . . Bajocchi 1 4426 I 
Marco d’oro fino 
in doble d’Ita- 
lia » iSSgi 4 

Marco d’argento 
fino in ducati 
Veneti .... » gSo 
Marco d’argento 
fino in scudi 
Romani ...» 889 ^ 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini Romani e 
quello dei ducati Veneti 

è come i <; 

La proporzione tra il detto 
. marco delli zecchini Ro- 


o sia 4 ■ I 


o sia 4 a t 


sia 7 a f 
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mani e quello degli scudi 

Kofnani è crfrtie i 6 o sia ^ ai 

La proporzione tra il marco t 

delle doble d’Italia e quello 

dei ducati Veneti è come i 4 o sia 4 a i 

La proporzione Ira il detto 
marco delle doble d’Italia 
e quello degli scudi Ro- 
mani è come i 5 ^ o sia 4 * ^ 

ROMA. 

Marco d’oro fino 
in zecchini Ro- 
mani . . Éajocchi j 44^6 ; 

Marco d’oro fino 
in doble d’Ita- 
lia » «3397 i 

Marco d’argento 

fino in filippi » SgGfff 
Marco d’argento 
fino in scodi 
Romani ...» 808 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini Romani e 
‘ quello dei filippi è come 16 iVnVs ® sia a i 
La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini Ro> 
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mani e quello degli scudi 

Bomani è come ...... 17 0 sia | ai 

La proporzione tra il marco 
delle doble d’Italia e quello 

dei fìlippi è come .... i4 o sia ^ a 

La proporaione tra il detto 
marco delle doble d’Italia 
e quello degli scudi Ro- 

moui è come 16 q sia a i 

TORINO. 


Marco d’oro fino 
in zecchini di 
Genova . . .ss. 134874 
Marco d’oro fino 
in doble di 
Spagna ...» 12784$ 

Marco d’argento 

fino in fìlippi » 861 — 

Marco d’argento 
fino in scudi 
Romani ...» 849 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini di Genova 

e quello dei filippi è come i 5 fyi? ® »'* >' » f 
La proporzione tra il dettp 
marco delli zecchini di 
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Genova c quello degli scu- 
di Romani è come .... i 5 7^77 o sia j- a i 
La proporzione tra il marco 
delle doble di Spagna e 

quello dei dlippi è come i4 o sia 7; a i 

La proporzione tra .il detto 
marco delle doble di Spa- 
gna e quello degli scudi 

Romani è come i 5 0 A ^ • 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini di Venezia 

e quello dei fdippi è come i 5 6 sia ^ a I 

La proporzione tra il detto 
marco c quello degli scu- . 
di Romani è come . ... i 5 5-J.I7 o sia 4 ® i 
La proporzione tra il marco 
dei gigliati di Firenze e 

quello dei filippi è come i 5 o sia 7; * 

La proporzione tra il detto 
marco e quello degli scu- 


di Romani è come .... l 5 o sia ai 

La proporzione tra il marco 
degli ongart di seconda 
sorta e quello dei lìlippi 

è come i 5 o sia j a t 

La proporzione tra il detto 
marco e quello degli scu- 
di Romani è come . . . . i 5 0 sia A 4 i 

La proporzione tra il marco 
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degli ongari Kremniu e 

quello dei fìlippi è come i5 o si» 75 a t 

La proporzione tra il detto 
marco e quello degli scu- 
di Romani è come .... i5 ® i '■> * 

‘MILANO. 

Marco d’oro fino ' 

in ongari di 

seconda sorta ss. 19G90 fj . 

Marco d’oro fino • 

in doble vec- 
chie di Fran- 

-•ia » I9'87 7 >: 

Marco d’argento 

fino in Filippi » i345-;^'^ . ■ 

Marco d’argento 
fino in scudi 

Romani ...» ' 

La proporzione tra il marco • 

d.cgli ongari di seconda ’ 

sorte c quello dei Filippi 

è come i4 fjflH o sia { ai 

La proporzione tra il detto 
marco degli ongari di se- 
conda sorta e quello degli 

scudi Romani è come . . i4 o sia fi a i 

La proporzione tra il. marco 
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delle doble vecchie di Fran- 
cia e quello dei filippi è 

. come . . . i4 -’i’X 

La proporzione tra il detto 
Marco ideile doble vecchie 
di Francia e quello degli 
scudi Romani è come . . i 4 Hffì' 
La proporzione tra il marco 
del zecchino di Venezia 
e quello del filippo è come 1 4 
La proporzione tra il detto 
marco -e quello dello scu- 
do Romano è come . . . i 4 
La proporzione tra il detto 
inarco e quello della ge- 
novina è come . . . , . . i4 
La proporzione tra il marco 
del gigliato di Firenze e 
quello dei hlippi è come i4 fjrr 
La proporzione tra il detto 
marco e quello degli scu- 
di Romani è come . . . . i 4 
La proporzione tra il detto 
marco e quello delle ge- 

novine è come i4 rlìfì 

La proporzione tra il marco 
delle doble di Sjpagna e 
quello dei filippi è come i4 57fl»oS 



o sia 4 ai 


o sia 44 a 1 


o sia a I 


o sia 4 * 


o sia a » ' 


o sia 

. 1 

' 't 

o sia Y a I 


o sia y a I 


o sia 4 a I 


La proporzione fra il detto 
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marco e quello degli jCu- 

di Romadi è come . . . . i4 0 sid } a i 

La proporzione tra il detto 
marco e quello delle ge> 

Dovine è. come i4 tVsTTf o «ia a x 

FIRENZE. 

Marco d’oro fino 
in zecchini gi> 

gliati , . st, 27X00 — • 

Marco d’oro fino 
^n doble d’ Ita< 
lia . . . » 2565 o — • 

Marco d’ argen- 
to fino in £- 
lippi . . w 1793 } 

Marco d’argento 
fino in scudi 
Romani . . » 1617 ^ 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini gigliati è ' 
quello dei filippi è come - i5 0 aia f a i 

La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini gigliati 
e quello degli scudi Ro- 
mani è come . . . .17 yy- — —ai* 
La proporzione tra il marco 
delle doble d’ Italia e quello 
dei filippi è come . . .14 Vlff « sia f a i 
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La proporzione tra il detto 
marco delle doble d’ Italia , 
e quello degli scudi Ro- 
mani è come - - - - i5 

MODENA. 

Marco d’oro fino 
in zecchini gi- 
gliati . . . ss. 4ia5o — 

Marco d’oro Ano 
in doble d’ Ita- 
lia u 38833 ~ 

Marco d’argento 
fino in ducati 
Veneti . . » | 

Marco d’argento 
fino in scudi- 
Romani . . » a636 

La proporzione tra il marco 
delti zecchini gigliati e 
quello dei ducati Veneti è 

come i5 Trffr o sia f a x 

La proporzione tra il detto 
marco delti zecchini gigliati 
e quello degli scudi Ro- 
mani è come . . . . i5 -fìiéz o sia^ a i 

La proporzione tra il marco 
(ielle doble d’ Italia e 


171 
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quello dei ducali Veneti è 

M 

come i 4 ^Vti o sia | a t 

l^a proporzione tra il detto 
inarco delle , doble d’ Italia 
e quello degli scudi Ro- 
mani è come , . . . i 4 o sia 4 a i 

GENOVA. 

Marco d’oro fino 
in zecchini Ro- 
mani . . .ss. 18438 4 

Marco d’oro fino 
in doble d’ Ita- 
lia . . . . » 17475 — ■ 

Marco d’argento 
fino in geno- 
vine ...» 1198 ^ 

Marco d’argento 
fino in scudi 
Romani . . » ii 48 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini Romani e 
, quello delle genovine è 

come i 5 7 -* 4 t 4 o sia J a i 

La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini Ro- 
mani e quello degli scudi 

Romani è come ... 16 rìfjn ® *ia ^ al 


/ 
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La proporzione tra il inarco 
delle doppie d’ Italia e 
quello delle gcnovine è 

come . . • 14 1^^0 sia X a i 

La proporzione tra il detto 
inarco delle doble d’ Italia 
c quello degli scudi Ro- 
mani è come ... . . i 5 osiaiai' 

NAPOLI. 

Marco d’oro lino 
in zecchini Ve- 
neziani grana , 18086 4 

Marco d’oro lino 
in doble di 
Spagna . . » l'jSoa 4 

Marco d’argento 

fino in filippi » 1121 4 

Marco d’argento 

fino in scudi , 

Romani . . » logi 4 ' 

La proporzione tra il marco 
dell! zecchini Veneti e 

quello dei filippi è come . 16 x’x o sia 4 a 1 
La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini Ve- 
neti e quello degli scudi 
Romani è come .... 16 o sia ^ a i 
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La proporzione tra il marco 
delle doble di Spagna è 
quello dei fìlippi è come - i5 
La proporzione tra il detto 
marco delle doble di Spa- 
gna e quello degli scudi 
Romani è come - - - i5 

LUCCA. 

Marco d’oro fino 
in zecchini gi- 
gliati - - - ss. a^Soo — - 
Marco d’oro fino 
in doble d’Ita- 
lia - - - - » a 5630 mm. 

Marco d’ argento 

fino in filippi - <( 1793 \ 

Marco d’argento 
fino in scudi 
Romani - - « 1698 ^ 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini gigliati e 
quello dei filippi è come - i5 
La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini gi- 
gliati e quello degli scudi 
Romani è come - - - - 16 

«76S 

La proporzione Ira il marco 


o sia 7^ a I 


o sia ^ a i 


o sia fai 


o sia f a r 
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DocUMKNTr. 
delle doble d’ Italia e 
quello dei filippi è come . i 4 Hti o sia f a i 
L a proporzione tra il detto 
marco delle doble d’Italia 
e quello degli scudi Ro> 

mani è come . . . . i5 o sia ^ a i 

Fatto r aggregato di tutte le sopradette quaranta 
-proporzioni maggiori e minori, che dinotano i mag- 
giori e minori prezzi dell’ oro rispetto all’ argento 
in tutte le predette città d’ Italia , la proporzione o 
sia prezzo comune dell’ oro viene ji ragioue di i5< 
7 . a J;, o siano i5. ^ crescenti. 
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Dimostrazione delle proporzioni maggiori e minori, 
che si osservano tra V oro e V argento monetato 
nelle infrascritte principali città d’Italia, calcolata 
sopra la Tavola di num. XII fondata nei saggi 
concordati in Torino. 


/ 

VENEZIA. 

Lire di piccoli. 


Marco d’oro fi- 
no in zecchi- 
ni Veneti. .» i49<> 6 

Marco d’oro fino 
in doppie co- 
lonnarie di 
Spagna , che 
si prendono 
in luogo del- 
le doppie di 
Portogallo per 
mancanza di 
confronto . » i4So 5 2 
Marco d’argento 
fino in scudi 
Veneti, che si 

Neki. Tom. IL 
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nominano da* 
catoni nella 
Tavola speri- 
fimentale di 
ouxn. II , i 
qtuli si pren* 
dono in luogo 
dei ducati Ve- 
neti per man- 
canza di con- 
fronto . . » 96 4 ' *■ 

Marco d’argento 
fino in geno- 
vine . . . u 92 1 1 9 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini Veneti e 
quello degli scudi Veneti 

è come i 5 o sia v a i 

Tia proporzione tra il detto 
marco delli zecchini Ve- 
neti e quello delle geno- 

vine è come 16 o sia ai 

La proporzione tra il marco 
delle doppie colonnarie di 
Spagna e quello degli scu- I 

di Veneti è come . . . i 5 o «a 77 a 1 

La proporzione Ira il detto 
marco delle doppie colon- 
narie di Spagna e quello 
delle gesoviae i coste . 0 $h 7 a i 
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»^9 


BOLOGNA. 

Lire di bàjdcchi. 

Marco d’oro fi- 
no in zecchini 
Romani . . i> 7Ò9 ■j — 

Marco d’oro fino 
in doppie di 
Venezia , che 
nella Tavola 
di num. VII 
si nominano 
in genere per 
doppie d’ Ita- 
lia . . . » 67! to~ 

Marco d’argento 
fino in geno- 
■w'nè , fc*he II 
prendono in 
luogo dei du- 
cati Veneti per 
mancanza di 
confronto . . 5 fa -- 
Marco d’argento 
fino in dnca- 
toni di Roma, 
che nella Tav« 

Ma 
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di nnm. VII 
si nominano 
per scudi Ro- 
mani . . » 44 6 — 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini Romani e 
quello delle genovine è 

come i5 .*.11 

La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini Ro- 
mani e quello dei ducato- 
ni di Roma è come . . i6 

La proporzione tra il marco 
in doppie di Venezia e 
quello delle genovine è 

come iX ilL 

La proporzione tra il detto 
marco in doppie di Vene- 
zia e quello dei ducatoni 
di Roma è come . . . 1 5 


o sia ^ SI 1 


o sia |V a r 


o sia 


o sia a * 


ROMA. 


Scudi di bajocchi loo. 


Marco d’oro fi- 
no in zecchi- 
ni Romani . » 141 87 
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Documemti. 


i8i 

Marco d’oro fino 
in doppie di 
Venezia, che 
nella Tavola 
di num. VII 
si nominano 
in genere per 
doppie d’ Ita- 
lia . . . » 132 38 — 

Marco d’argento 

fino in filippi . » 8 87 — 

Marco d’argento 
fino in duca- 
toni di Roma, 
che nella Tav. 
di num. VII 

si nominano , 

per scudi Ro- 
mani . . - » 8 5 — 

La proporzione Ira il marco 
delli zecchini Romani e 

quello dei filippi è come . i 5 o sia m 16 a i 
La proporzione tra il detto 
marco dei zecchini Roma- 
ni e quello delli ducatoni 

di Roma è come . • *17 f ii o sia « * * 
La proporzione tra il marco 
delle doppie di Venezia c 

quello dei filippi è come. i 4 «?l tt ^ 
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La proporzione tra il detto 
marco delle doppie di Ve- 
nezia e quello dei ducato- 
' ni di Roma è come . . i6 

TORINO. 

Lire. 


Marco d'oro fino 
in zecchini di 
Genova . . » 663 — 3 
Marco d’oro fino 
in doppie di 
Spagna vec- 
chie a martel- 
lo, che nella 
Tav. di num. 

VII »i nomi- 
nano in gene- 
re per dop- 
pie di Spagna* 
vecchie . . » 63^ iq j 
M arco d’argen- 
to fino in fi- 

lippi ...» 43 11 7' 

Marco d’argento 
fino in duca- 
toni di Roma, 


o- sia ^ a I 
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Documeniu. 


die Bella Ta- 
vola di nunw 
VII si nomi- 
nano per scu- 
di Romani . » 4* 5 io 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini di Genova 

e quello dei fdippi è come. i5 -^" 17 , « si» ^ a t 

La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini di Ge- 
nova e quello dei duca- 

toni di Roma è come . . i5 a sia | a r 

La proporzione tra il marco 
delle doppie vecchie di 
Spagna a martello e quello- 

dei fìlippi è come - • i4 ® *** * 

La proporzione tra il detto 
marco delle doppie vecchie 
di Spagna a martello e 
quello dei ducatoni di Ro- 
ma è come i5 vìif®. ® *** Tt ^ * 

MILANO. 

Lire di soldi. 

Marco d’oro fino 
in zecchini gi- 
gliati di Fi- 
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i84 

renz6,che si 
prendono in 
luogo degli 
ongari di se- 
conda sorta 
per mancanza 
di confronto . » 967 6 6 
Marco d’oro fino 
in luigi vec- 
chi di Fran- 
cia , che nella 
Tav. di num. 

VII si nomi- 
nano in gene- 
re per dop- 
pie vecchie di 

Francia , . » 959 g g 

Marco d’argento 

fino in filippi . » 6610 7 

Marco d’argento 
fino in duca- 
toni di Roma, 
che nel. Tav. 
di num. VII 
si nominano 
per scudi Ro- 
mani ...» 65 i3 I 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini gigliati di 


i85 


Documenti. 

Firenze e quello dei Filippi 

è come 1 4 ® 7Ì * 

La proporzione ira il detto 
marco delli zecchini gi- 
gliati e quello dei ducatoni 

di Roma è come . . . i4 jijfy o sia a i 

La proporzione tra il marco 
dei luigi vecchi di Francia 
• e quello dei filippi è co- 
me i4 o siai a r 

La proporzione tra il detto 
marco in luigi vecchi di 
Francia e quello dei du- 

catoni di Roma è come . i4 o sia | a i 

FIRENZE. 

Paoli di soldi ao. 

Marco d’oro fino 
in zecchini gi- 
gliati ...» i557 *3 — 

Marco d’oro fino 
in doppie di 
Venezia, che 
nella Tavola 
di iiuni. VII 
si nominano 
in genere per 
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iftC) 

doppie d’ Ita- 
)ia • . . . » ia66 G 4 
Marco d’argento 

fino in filippi » 88 i4 > 

Marco d’argento 
fino in duca- 
toni di Roma, 
che nella Tj#- 
vola di num. 

VU si nomi- 
nano per scudi 
Romani . . » 8o 1 1 — 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini gigliati di 
Firenze e quello dei filippi 

è come 1 5 r: W? o sia ^ a i 

Ija proporzione tra il detto 
marco delli zecchini gi- 
gliati e quello dei ducatoni 

di Roma è come . . . i6 o sia ^ a i 

I.a proporzione tra il marco 
delle doppie di Veneria 

c quello dei filippi è come . 1 4 -n/it ® fà si 
La proporzione tra il detto 
marco delle doppie di Ve- 
nezia e quello dei ducato- 
ai di Roma è come . . i5 


o sia a I 
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MODENA. 


Lire di soldi. 


Marco d’oro fino 
in zecchini gi- 
gliati di Fi- 
renze ...» 3 o 36 9 ft 
Marco d’oro fino 
in doppie di 
Venezia, che 
nella Tavola 
di num. VII 
si nominano 
in genere per 
doppie d’ Ita- 
lia. . » 1918 i3 8 

Marco d’argento 
fino iti fiRppi, 
che si pren- 
dono in luo- 
go dei duca- 
ti Veneti per 
mancanza di 
confronto . » i33 i 3 
Marco d’argento 
fino in duca- 
toni di Ro- 
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i8S 

ma , che nella 
Tav. di nuin. 

VII si nomi- 
nano per scu- 
di Romani . m i5i G a 
I.ja proporaione ira il marco 
dell! zecchini gigliati di 
Firenze e quello dei filippi 

è come 1 5 r/jV? o sìa ~ a i 

La proporzione tra il detto 
marco delii zecchini gigliati 
e quello dei ducaioni di 

Roma è come . . . . i5 -rjVy^ o sia a i ’ 

La jìroporzione tra il marco 
delle doppie di Venezia 
e quello dei filippi è co- 
me i 4 o sia a I 

La proporzione tra il detto 
inarco delle doppie di Ve- 
nezia e quello dei duca- 

catoni di Roma è come . i4 o sia a i 

GENOVA. 

Lire. 


M arco d’ oro fi- 
no in zecchini 

Romani . . !ir. 906 la i 


Digitized by Google 


D O C U F. ^ T f. 1 S9 

Marco d’oro fino 
in doppie di 
Venezia, che 
nella Tavola 
di num. VII 
si nominano 
in genere per 
doppie d’ Ita- 
lia . . . . » 86.1 8 — 

Marco d’argento 
fino in gciio- 

vine . . . » 58 1 4 1 1 

Marco d’argento 
fino in duca- 
toni di Roma, 
che nella Ta- 
vola di num, 

VII si nomi- 
nano per scu- 
di Romani . » 67 5 1 1 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini Romani e quel- 
lo delle genovine è come . i5 frlf?- o sia a i 
I,a proporzione tra il detto 
marco delli zecchini Romani 
e quello dei ducatoni diRo- 

ma è come i5 rjHf ® 

La proporzione tra il marco 
delle doppie di Venezia e 


/ 
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quello delle genovine è co- 

*4 lUlf o sia /j a I 

La proporzione tra il detto 
marco delle doppie di Ve- 
nezia e quello dei ducatoni 
di Roma è come. . . . i 5 o sia a i 

NAPOLI. 

Carlini di gr. i o l’uno. 

Inarco d’oro fi- 
no in zecchini 

Veneti . . » 1795 7 — 

Marco d’oro fi- 
no in doppie 
di Spagna vec- 
chie a martel- 
lo , che nel- 
la Tavola dì 
num. VII si 
nominano in 
genere per 
doppie vec- 
chie di Spa- 
gna ...» 1726 
MaitS) d’itrgeii- 
to fino in fi- 
lippi . , ,» no 
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Marctk d’argen- 
to fino in du- 
catoni di Ro- 
ma, che nel- 
la Tavola di 
num. VII si 
nominano per 
scudi Roma- 
ni . . . . » I o8 7 •«" 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini Veneti e quello 

dei filippi è come . . . iG o sia | ai 

La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini Veneti 
e quello dei ducatoni di 

Roma è come i6 o sia fai 

La proporzione tra il marco 
delle doppie di Spagna vec- 
chie a martello e quello dei 

filippi è come i5 7 |y o sia | a i 

La proporzione tra il detto 
marco delle doppie di Spa- 
gna suddette e quello dei 
ducatoni di Roma è come i5 iViV o sia i a » 
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LUCCA. 

Paoli di soldi 20, 


Marco d’oro fino 
in zeccbxni gi- 
gliati di Fi- ' 
renze . • . » i357 i 3 — • 

• Marco d’oro fi- 
no in doppie 
di Venezia , 
cUe nella Ta- 
vola di nnm. 

VII si nomi- 
nano in gene- 
re per dop- 
pie d’Italia . » 1 26G 6 — - 
Marco d’argento, 

fino in Clip- <■ 

pi .... D 88 I 4 '— 

Marco d’argen- 
to fino in dn- 
oatoni di Ro- 
ma , che nella 
Tav. di num. 

VII si nomi- 
nano per scu- 
di Romani . 84 1 1 — 

Lr 
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La proporzione tra il marco 
delli zecchini gigliati di 
Firenze e^quello dei fìlippi 

è come i 5 -^7 o sia a i 

La proporzione tra il detto 

marco delli zecchini giglia- '• 

ti e quello dei ducatoni di 

Roma è come .... 16 o sia — a r 

La proporzione tra il marco 
delle doppie di Venezia e 

quello dei filippi è come . i4 o sia f; a t 

La proporzione tra il detto* 
marco delle doppie di Ve* 
nezia e' quello dei duca- 

toni di Roma è come . .14 tIIt o sia H a t 

Fatto l’aggregato di tutte le sopradette quaranta 
proporzioni maggiori e minori , che dinotano i mag- 
giori e minori prezzi dell’ oro rispetto all’argento in 
tutte le predette cittit d’Italia, la proporzione o sia 
prezzo comune dell’ oro viene a ragione di i 5 < 7* 9 
• siano i 5 ^ calanti. 
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fUM. XV. ( affa pa^ 


f^gionato sopra 4 

prezzo progettata 

con la manifattur^ Tabella ove si 

iQ (stesso marco 
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Dimostrazione delle proporziohi maggiori e mirtort 
che si troveranno tra raro e Fargerìto ^no mo-‘ 
notato , ritenendo i saggi fatti in Torino e notali 
nella Tavola sperimentale di nutn. II f e A prèzzo 
progettato neW istessa Tavola col JìlippO a lir. 7. io 
' di Milano e fattura al 2 per 100. 

» 

Marco d’oro fi- 
no in zecchi- 
ni di Savoja lir. 990 i — 

e 

Marco d’oro fi- 
no in zecchi- 
ni di Roma » 958 io 2 

Marco d’argen- 
to fino in fi- 
Hppi di Mi- 
lano . . . » 66 IO 

Marco d argen- 
to fino in te- 
stoni vecchi ' 

a torchio da 

Clemente XI , 

retro . . . » 65 7 lo 

La proporzione tra il marco \ 

delli zecchini di Savoja e 
quello dei filippi di Milano 

è come i4 o sia J a' i 

Wa 
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La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini di 
Savoja e quello dei testo> 

• ni vecchi a torchio da Cle- 
mente XI retro è come - i 5 « sia i a r 

La proporzione tra il marco 
delli zecchini di Roma e 
quello dei filippi di Mila- 

,4 o sia far 

La proporzione tra il detto 
marco delli zecchini di 
Roma e quello dei testoni 
vecchj a torchio da Cle- 
mente XI retro è come 14 fjff o sia a 1 


Dimostrazione delle proporzioni maggiori e minori 
che si trovano tra l oro e F argento fino moneta- 
to , ritenendo i saggi di Torino e i prezzi della 
vegliante grida di Milano. 

Marco d’oro fi- 
no in doppie 
di Francia 
del sole e 

due scudi . lir. 999 — a 
Marco d’oro fi- 
no in doppie ' 

nuove di Sa- 
voja » . . . » gol IQ ^ 
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Marco d’argen- 
to fino in scu- 
di di Francia 
del popone » 68 6 ~ 

Marco d’argen- 
to fino in du- 
catoni di Ve- 
nezia . . . • 65 4 
La proporzione tra il marco 
delle doppie di Francia 
del sole e due scudi , e 
quello degli scudi di Fran- 
cia del popone è come . i4 ffl? o sia a t 
La proporzione tra il detto 
marco delle doppie di 
Francia del sole e due 
scudi e quello dei duca- 

toni di Venezia è come . i5 o sia 4 & t 

La proporzione tra il marco 
delle doppie nuove di Sa- 
voja e quello degli scudi 
di Francia del popone^ è 

come i3 o sia a i 

La proporzione tra il detto 
marco delle doppie nuove 
di Savoja e quello dei du- 

catoni di Venezia è come i3 ® sia ^ a i 
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Tavola, delle proporzioni osservate tra t oro e T or-, 
genio in diverse provmciè <T Europa, e riportata 
nelle Riflessioni politiche sopra le finanze del sig- 
Dutot, Cap. L Art. 8 . 


In Spagna .... 

. a 

16 

— 

In Savoja . / . . . 

. a 

i4 

♦ 

7 

Negli Svizzeri . . . 

• a 

i5 

— 

In Àiemagna . . . 

. a 

i5 

— 

In Olanda .... 

. a 

»4 

« 

T 

In Inghilterra . . . 

. a 

*4 

1 

5 

In Francia .... 

. a 

*4 

f 


La proporzione inedia tra' la 
massima e la minima delle soprar 

scritte è di : . ; l5 ^ 

Prendendo l’aggregato di tutte 
le sopradette proporzioni sommano io 4 < 

che per adequato danno >4 rf 

Aggiungendovi per la comune 
d’Italia a tenore della Tavola di 

num. XllI ,* . • t5 ^ k 

Somma 119 

che per adequato risulta la pro- 
porzione a ......:::..i 4 7 v; 

N4 
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Informazione data dal sig. Comporre direttore della 
zecca di Torino delle spese che in essa si fanno 
a titolo di cimentazione. 


A zecca di Torino si pagano in oggi lir. 3. io 
di Piemonte per Taffinazione di ogni oncia d’oro a 
cimento, cioè lir. i. io per rafBnazione di esso ia 
primo luogo con inquarto, ed altre lir. a per la ci< 
mentazione che in appresso se ne fa. 

Con tutto ciò si è proposto che le spesa dell’ af- 
fìnazione e cimentazione degli ori per la fabbrica de’ 
zecchini regolar si dovesse per lo meno a soldi 3» 
di Piemonte per ogni oncia , sul fondamento che in 
vista de’ riflessi eccitati per l’eccesso delle lir. a. io 
alle quali si era creduto di poter ragionevolmente 
fissare detta spesa , si è alla fine interpellato l’affinar 
tore degli ori di della zecca di doversi spiegare 
dell’ ultimo prezzo per cui sarebbe devenuto alla 
suddetta affinazione e cimentazione. 

'Si è dal medesimo fissato detto minor prezzo alle 
accennate lir. i. io per oncia, colla condizione che 
non si fossero, rimessi meno di cento marchi per 
volta d’oro che non fosse agro , nè in polvere , gra- 
na o monete ; e che anzi fosse fuso in lingotti da 
venirgli rimessi assaggiati a spese e diligenza della 
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zecca senza che questa dovesse abbonargli vermi con- 
sumo, sebbene dovesse rimeltergli detti ori per lo 
meno a bontà di carati 33 per una parte , c per 
r altra non inferiori di troppo di carati 3o. 

Tal partito di esso affinatore si è creduto ragio- 
nevole , non ostante che a principio ed in tempo 
che si devenne alla fabbrica de’ zecchini si fosse ob- 
bligato di fare Taffinazione a cimento di ori di non 
minor bontà di carati 33 , medianti soli soldi dieci 
di Piemonte per oncia di bruito , mentre ad un 
tal prezzo vi era da aggiungere la spesa della prov- 
vista per conto della zecca non solamente de’ for- 
nelli ed utensigli , comprese le macine per ricavare 
col mercurio gli ori dalle terre del cimento , ma an- 
che quella dello stipendio fissato ad un assistente , 
per accertarsi che da detto affinatole non venissero 
talvolta distratti gli ori ricevuti sotto pretesto che 
fossero rimasti nelle accennate terre. 

- Infatti si è osservato che la spesa per ricavare gli 
Oli da dette tene del cimento potc.sse portare ad un 
maggior costo di soldi io di Piemonte per oncia 
quella di detta cimentazione degli ori senza consu- 
mo , mentre ancorché le terre del cimento siano 
già passate alcune per sedici ed altre per sino a 
vcutuna volta al mercurio , con la spesa de’ sol- 
di 32. 6 di Piemonte al giorno per cadauno degli 
uomini che lavorano attorno le macine , non perciò 
detto oflìnatore ha potuto sino al dì d’oggi evacii re 
il di lui debito degli ori mancatigli. 
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E tanto è vero che la sola paga de’ soldi io di 
Piemonte per oncia non si deve credere stala suffi- 
ciente, dappoiché detto afiina,tore in ultimo luogo è 
rjcofso a 3ua Mae^ità per la grazia del suo debito 
in ori , rappresentando che piveedeva dal non essersi 
smia ammesso alcun cousnnio oltre la tenue paga 
41 delti soldi dieci di Piemonte per oncia ; e che 
restava ancor in debito di lir. 8000 in circa per 
dell’ oro mancatogli, sebbene il di lui debito si sia 
ristretti) ad casa somma an>thc colla releiizlone cd 
applicazione fatta al medesimo di buona parte delle 
di l^i fatinre , che gli erano dovute per la paitizio- 
ne 4§’ dorati ed. affinaziose degli argenti. 

donp^nda del sig. de Paoli gioverebbe a rimo- 
strare il fpndanac»to dtel gravame patito da detto 
partitore, se si ridette a che il medesimo non aveva 
mai per 1’ avanti affinati ori n cimento per la zec- 
ca, quando che detto sig. De Paoli ammette di con- 
tentarsi di un solo paolo per oncia di Firenze di 
paga per la cimentazione in vista della facilità da lui 
acquistata , come un secreto particolare per detta 
cimentazione , per via della girando quantità degli 
ori da Ini cimentati da diversi anni a questa parte 
con poco o quasi nissun consumo , quando per lo 
contrario ne’ primi anni ne’ quali attese a detta ci- 
mentazione il consumo andava assai avanti con ri- 
levare ad un terzo e pih dell’oro che cimentava, 
onde dovette ricavarlo dalle terre del cimento a 
grave suo costo. 
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Nè si crede che li soldi 3o di Piemonte per on- 
cia proposti dall’ aflinatore della zfecca di Torino , 
come ultimo prezzo a cui ha voluto ristringere la 
di lui domanda, possano essere di molto eccedenti 
la spesa che naturalmente richiedesi per la cimen- 
tazione degli ori , avuto riguardo alle spese e con- 
sumi ed anche allo stipendio a parte che simili im- 
piegati sogliono pretendere dal principe : essendo 
cosa certa che se detto stipendio è più ragguardevo- 
le tanto a miglior prezzo si fanno le fatture , e che 
detto afUnatore godendo dello stipendio di lir. looo 
e del fitto di casa, non può mettersi l’uno e l’altro 
di questi vantaggi in paralello d* altri che si accor- 
dassero od un aflinatore per l’afiSnazione degli ori a 
cimento , postochè quello di Torino gli ha per ri- 
flesso della partizione de’ dorati ed aihnazione degli 
argenti solamente. 


\ 
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Informazione data dal sig. De Paoli sopra le spese 
occorrenti nella zecca di Firenze per Iutiere li zec- 
chini. 


IlLUSTBISIIMO tICNOBE. 

Ih libbre una zecchini , ''di pc£0 danari due e grani 
ventitré l’uno , si ricavano nella zecca di Firenze pez- 
zi novantasette e un terzo . Num. 97 f 

La battitura de’ medesimi si è fatta per la serie 
di molti anni a conto de’ mercanti , i quali davano 
al zecchiere per ogni libbra d’oro fino monetato paoli 
trenta , cioè paoli dodici a titolo di cimentazione ed 
i rimanenti paoli dieciotto per ridurre l’oro in mo- 
neta di zecchini. 

Il mercante consegnava al zecchiere ogni qualità 
d’oro per cimentare dalla bontà di carati dieciotto 
in su senza altra distinzione tra la quantità piccola 
e grande , nè tra l’oro in pani , nè tra l’oro in pol- 
vere , ed egli non gli faceva spendere di pià dei 
paoli dodici per libbra , tanto nel caso che dovesse 
restituire al mercante l’oro cimentato senza monetar- 
lo , che nel caso che dovesse essere monetato. 

Con la suddetta somma il zecchiere doveva resti- 
tuire oppure far coniare in moneta l’oro ridotto a 
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VcntiquatU'o carati , e soflrire tutti i cali che faceva, 
l’oro nelle terre del cimeuto o altri che per le di- 
verse fonditure seguivano , essendo obbligato a fare 
diverse spese per ritrovarne una parte o per mezzo 
d’argento vivo nelle macine o per opera dello spar- 
titore. 

Del pari pagava gli uomini a tale effetto impiegati 
e tutte le sjtese occorrenti, si di’ legna, carbone ed 
ingredienti d’ogni sorta che necessarj si rendevano 
per ridurre l’oro alla perfezione di carati ventiquattro. 

Per li rimanenti paoli dicciotto accordati dal mer- 
cante al zecchiere a titolo di manifattura sopra li 
zecchini , doveva questi pagare tutti i lavoranti a se 
sottoposti in numero di venticinque e alle volte piu 
secondo la quantità del lavoro, ki giornata de’ quali 
non importava meno di quatti'O paoli. 

Doveva mantenere tutti gli arnesi attinenti alla 
fonderia che gli erano stati consegnati dal principe. 

Era a suo carico provvedere tutti i materiali che 
si richiedevano tanto per fondere, quatM» gl’krgré- 
dienti per colorire la raonetav 

Soffriva a proprio conto tutti l caK <the seguivano 
dal principio della lavoraaiooe (iuo ài terrbiBe, e cor- 
reva il gravissimo risico della fraude o imperila ' 
de’ lavoranti ,, che uè l’una nè l’altia- kr sodsavà> per 
non soddisfare intiocaBBrCote il mereant«y a Cui w èra 
dichiarato debitore del meUliol 

E da avvertirsi- ancora- eho il aecchiCrU in alcuni 
tempi per mautenere la lavarauoue in abeoa ha fatto ' 

■ar 
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al mercante qualche lira d’abilità sopra i trenta paoli 
per libbra , il che dipendeva per altro dalle circo- 
stanze del commercio e dall’arbitrio del zecchiere. 

Che è quanto ho l’onore di partecipare a V. S. 
Illustrissima per la commissione datami , cd appro- 
fittando di tale occasione per assicurarla del mio ri- 
spetto mi pregio d’essere 

Pi y. S. Illustrissima 
Milano a agosto 1751 


Devotiss. ohbh'gatks. Servitore 
Zaitobi Paoli. 
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Memoria data dal signor Compayre direttore della 
zecca di Torino sopra V abbonamento della spesa 
necessaria alla cimentazione. 

Pi.1, panto , se nel fissare il valore alle monete si 
debba o no aumentare all’ oro de’ zecchini il costo 
della cimentazione, o se pure dato che si ammettesse 
alli zecchini di tutta bontà o piu approssimanti ad 
essa , debba o no accordarsi almeno alla proporzione 
della sua bontà allo zecchino di Piemonte , per il 
riflesso che lo stesso dovesse praticarsi guanto all! 
ducati di Austria , Ungheria ed Olanda , non meno 
che rispetto alli zecchini di Roma. 

Il mastro di zecca di Torino, a seconda dell’ istanze^ 
fattegli , ha l’ònoae di far presente sembrargli cosa 
incontrastabile il doversi accordare una moderata spesa 
di cimentazione all’ oro ;de’ zecchini, sia perchè la me- 
desima in sostanza è necessaria, sia perchè disiene 
realmente unita all’ oro e lo rende più pregevole 
dell’ altro. 

. È cosa costante che l’oro per la battitura de’zec- 
chini , come d’ intiera bontà o molto approssimante 
alla medesima , deve esser affinato o per via d’affi- 
nazione chiamata per inquarto , o per via di altra 
aiìGnazione detta a cimento; ed anzi, che per doversi 
rafHnazione per inquarto fare per via di partizione, 

Neri. Tom. II. O 
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si deve per la fabbrica di zecchini praticare l’affina- 
zione a cimento per esser cpiesta più speditiva , e 
quella che può anche dar l’oro a tutta bontà con 
una sola operazione , il che non può ottenersi dalla 
partizione soggetta anche a maggiori incidenti. 

Che la spesa poi della cimentazione venga ad es- 
sere reale all’ oro cimentato c lo renda più proge- 
Tolc dell’altra, si crede cosa per se stessa mollo 
chiara e che non si possa contendere , dappoiché 
sebbene i zecchini fabbricali con esso vengano a non 
più aver corso per esser rotti o calanti di più del. 
tolleralo, non perciò tuttavia il loro oro lascia di es- 
sere di qualità tale che a differenza di quello delle 
doppie può essere utilmente convcrtito in battitura 
«li foglj per doratura di boscami e verghe d’argculo, 
non meno che per quella di vasi d’argento o rame , 
j>er lo che tutto non può venire im])i«?gato l’oro, delle 
doppie come noti abbastanza aflinato j ed oltre, di* ciò- 
roro de’ zecchini può servire ad alligare alla bontà 
di quello della, doppia altri ori d’inferiore qualità 
della medesima*, quali in diletto cugionerctbbero: unar 
spesa d’aldnazione. 

In ordine ai zecchini di Piemonte si crede che> 
giustamente se gli debba ammoltere la spesa delia 
cimentazione, a prorata almeno della, loro bontà-;, 
e ciò non ostante ebe siano di quella solamente di- 
car.ati a3. iq, mentre da un canto si è cosa cerla- 
clie il loro oro si è fatto affinare ad una bontà mol-^ 
to superiore, per, poterli col mezzo di una liga di» 
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tutta pcrfeiione rendere di un colore lucido di mol- 
to , approssimaiìle almeno, se non affaWo iiguole a 
quello de’ zecchini di Venezia, Genova e Firenze: 
essendo innegabile, che vi sono zecchini di Piemonte 
di più bel colore di alcuni di quelli di Genova e 
Firenze. 

D’altro canto poi non può ostare all’assunto il ri- 
flesso eccitato che l’oro dei zecchini di Piemonte , 
come di non intiera bontà , non possa essere impie- 
gato nella battitura d’altri della bontà di quelli delle 
altre zecche , mentre si fa presente che potrebbe es- 
sere ridotto a delta bontà con pochissima spesa , c 
probabilmente non eccedente quella che una giusta 
proporzione le può far attribuire dell’ importare del 
costo totale della cimentazioue che verrà stabilito. 

Oltredichè se si parla di tutti gli altri usi , nei 
nei quali può venir impiegato l’oro del zecchino , è 
cosa certa che può inservire ugualmente quello del 
zecchino di Piemonte anche con risparmio di spesa 
degli operar]’ e delle manifatture , mentre a queste 
farebbe lo stesso’ uso dett’oro del zecchino di Pie- 
monte , nel tempo medesimo che gli costerebbe di 
meno per la minor valutazione che avrebbe il zec- 
chino in concorso degli altri. 

Si prescinde dal ragionare dell’oro degli ongari 
o sia ducati d’Austria ed altri , ed anche di quello 
de’ zecchini di Roma , mentre è cosa certa che in 
commercio non hanno alcun favore nè predilezione , 
come lo ha avuto il zecchino di Piemonte in con- 
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corso di tutti gli altri ; essendo questi i motivi ^ sa 
de’ quali ne’ congressi tenutisi a Torino si era stabi- 
lito di ammettere come sopra la spesa della cìmen- 
tazione agli ori de’ zecchini, da quello di Piemonte 
inclusivamente sino a quelli di maggior bontà , e di 
escluderla ai ducati e zecchini di Homa suddetti. 


Num. XXII. 


2i5 


Memoria sopra la spesa di dmentazione, che si pre- 
tende doversi conteggiare nel valutare lo zecchino 
di Piemonte. 

Supponendo che la spesa della cimentazione sia 
per restare liquidata in quella somma che si tro- 
verà conforme alla pratica più comune delle zecche 
d’Italia , e supponendo , che tale spesa debba conteg- 
giarsi nel valutare li zecchini o qualunque altra mo- 
neta fatta di pasta raffinata a bontà di 24 carati, 
resta non ostante in dubbio come la spesa predetta 
debba conteggiarsi nel valutare lo zecchino di Pie- 
monte fatto di pasta che non eccede la bontà di ca- 
rati 25 e grani 19. 

Parrebbe a vista che si dovesse conteggiare questa- 
spesa con la regola proporzionale , poiché la bontà 
che -si trova nello zecchino di Piemonte, se non è 
l’estrema bontà dell’ oro assegnabile, è perù molto 
superiore all’ oro di carati 22, che è quello che or- 
dinariamente viene di Spagna e di Portogallo per 
uso delle zecche d’Italia , e perche la spesa della 
cimentazione è necessaria non sole per condur l’oro 
alla bontà di 24 carati , ma anche per condurlo per 
servigio, delle zecche a bontà di 23 càiati e 19 
grani > e quantunque in tal caso la suddetta spesa non 
eia necessaria nel suo intiero, poiché non volendo 
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coniare a bontà di carati, non occorre cimentare 
tiitla la partita dell’ oro coniabile , ma solamente quel- 
la porzione che serve a raffinare il totale della pasta 
•fino a 25 carati e 19 grani j non ostante, siccome 
in qiiesta porzione la spesa del cimento è indispen- 
sabile e questa porzione pare che importi circa a | 
della somma totale, però parrebbe giusto che con 
la regola di propoi-zione si accordasse allo zecchino 
di Piemonte \ della spesa che si accorderà alli zec- 
chini di bontik intiera. 

Ma non ostante per accornodare questa spesa pro- 
porzionale mi restano due difficoltà , che io sotto- 
pongo al superiore discernimento dell’ Eccellenza 
Vostra. 

La ragione principale , per cui si deve bonificare 
la cimentazionc alli zecchini , è perchè questa spesa 
è vera e reale ed indispensabile j ma la ragione della 
spesa fatta non servirebbe , se questa spesa non pro- 
ducesse un miglioramento perpetuo nella pasta e se 
si perdesse, cowie la spesa del conio e tutte le al- 
tre di semplice manifattura della moneta , le quali 
tagliandosi la moneta e perdendo in qualunque al- 
tro modo la figura di moneta restano spese inutil- 
mente gettate. 

La cimentazionc attribuisce all’ oro affinato a bon- 
tà di 24 caroli una preziosità che resta nella pasta 
c che col rompersi la moneta non si perde, che 
jierciò si può dire che faccia parte del valore intrin- 
seco di essa pnsla^ la qitalc essendo raffinala, cioè 
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separata da qualunque altro metallo resta comune' 
nmnle più ricercata e più pagata che una ugual ma»- 
ca d’oro legala con altri metalli, poiché diversi sono 
gli usi a cui serve prontamente e senza ulteriore in- 
comodo nè spesa l’oro separato , a cui non pi ò ser- 
vire l’oro separabile. 

Questi usi si riducono a tre sommi capi. Nel pri- 
mo si possono considerare tutti gii usi di oreficeria ^ 
nel secondo si possono considerare tutti i comodi con 
cui l’oro cimentato ser\'e a condire gli ori più agri 
e condurli a una maggior bontà, senza ulterior bi' 
sogno nè di cimentazione nè di partizione ; e nel 
terzo capo si può considerare l’uso istesso di battere 
questa pasta in zecchini, o altre monete che debbo- 
no essere coniate a bontà di 24 carati. 

Tali usi adunque sono quelli che rendono la pasta 
d’oro cisrentata più preziosa di un ugual peso d’oro 
«imentabile , e che fanno distinguere la spesa impie- 
gata nella cimentazione da tutte le altre spese di 
monetazione , poiché tale spesa con lo sfigurarsi la 
moneta non si perde, ma attribuisce alla pasta un 
miglioramento perpetuo , che sempre secondo l’uso 
comune de’ venditori e compratori d’oro viene va- 
lutato e pagato. ^ 

Supposto vero questo discorso c rivolgendolo allo 
cecchino di Piemonte, io accordo che la spesa nel 
cimentarlo sia stata e debba essere proporzionale f 
ma la prima delle dette mie difficoltà nasce dal non 
parermi accordabile, che il miglioramento dato con 
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tate spesa alla pasta de’ carati 23 e grani 19 sia tale 
da meritare che di esso si faccia conto , nè in tutto 
nè in partej sicché se non si deve bonificare la spesa 
se non quando è congiunta col miglioramento , pare 
che in questo caso la spesa di cimentare simili mo- 
nete lontane dall’ ultima purità debba considerarsi 
come tutte le spese di monetazione, le quali non 
rendono la pasta piu preziosa , ma si perdono subito 
che la figura della moneta è perduta. 

Acciò la spesa proporzionale impiegata ne} cimen-' 
tare lo zecchino di Piemonte non si potesse dir per- 
duta, bisognerebbe che mi desse nella pasta un mi- 
glioramento perpetuo altresì proporzionale , che per 
esseie corrispettivo alla spesa dovrebbe essere di cir- 
ca a -J , e questo seguirebbe se portando a coniare in 
moneta a bontà di 24 una pasta di zecchini di Pie- 
monte io non fossi obbligato a sottoporla di nuovo 
al cimento , o almeno se questo secondo cimento fosse 
così facile che mi costasse un solo ottavo di tutta 
la spesa , e mi lasciasse in tal guisa godere dei J- già 
spesi nella prima cimentazione incompleta. 

Ma siccome di fatto la seconda cimentazione per 
ottenere la purità completa è indispensabile , e la 
spesa di essa è ugnale alla prima incompleta, o al- 
ineno il risparmio che può farsi è tenuissimo c molto 
distante d.alla proporzione suddetta de’ j, così mi pare 
che la spesa della prima si debba dire o in tutto e 
quasi in tutto gettata viaf, e resti incapace di valu- 
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fazione , come sono tutte le altre spese disgiunte dal 
miglioramento. 

Io son persuaso che dei tre sommi capi a cui ab- 
biamo sopra ridotti gli usi dell’ oro cimentato , si 
possa accordare alla pasta di 20 carati e 19 grani 
un pregio proporzionale , tanto nel primo capo 
dell’ oreficeria che nel secondo di condire e miglio-* 
rare gli ori più agri . Ma nel terzo capo di servire 
alle zecche che battono monete di bontà intiera , che 
è il capo per la sua importanza ed estensione più 
considerabile , non mi pare che il pregio e miglio- 
ramento proporzionale si possa sostenere. 

La seconda difficoltà mi nasce dal riflettere, che 
se noi ammettiamo questa regola proporzionale io 
non vedo ragione per cui non si abbia proporzional- 
mente a bonificare la spesa della cimentazione sopra 
gli ongari , e sopra li zecchini di Roma ed altre 
monete di qualche inferiore bontà. 

Certo è di fatto che le verghe o monete a bontà 
di 22 carati, che sono quelle che vengono di Spagna 
e di Portogallo e nutriscono le zecche d’Italia , han- 
no bisogno nelle predette zecche della spesa della 
cimentazione , o intiera se debbono servire per una 
bontà intiera , o proporzionale se debbono servire 
per una bontà inferiore ai 24 carati e superiore ai 22. 
Adunque ammettendo la bonificazione proporzionale, 
ristessa regola della proporzione ci obbliga a discen- 
dere gradatamente anco alle monete inferiori allo 
zecchino di Piemonte* 
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Bisogna dunque esaminare se questo discendere 
alle monete inferiori sia un inconveniente , perchè 
se non ci fosse inconveniente alcuno la sopradetta 
difficoltà non avrebbe luogo. Ma se per altre ragioni 
questo ampliare la regola proporzionale producesse 
disordine, parrebbe che fosse più opportuno il non 
la principiare , poiché vi sono più ragioni per non 
la principiare che per principiarla , e non se n< 
servir poi finché la proporzione richiede. 

Queste sono le rillessioni che per puro motivo di 
dubitare e per meglio chiarire la materia mi si of- 
feriscono alla mente sopra questo punto dello zec- 
chino di Piemonte , rimettendomi a quei lumi più 
accertati che potrò acquistare colle informazioni più 
esatte c colle diligenze che non mancherò di rinno- 
vare , perché la verità mi possa essere dimostrata 
da chi ha più esperienza di me. . 
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Risposta data dal signor Compayre alla Memoria 

di num. XXII. 

]Ben considerata la Memoria di cui si è ricevuto 
un doppio , sembra che si voglia escludere la spesa 
di cimcnlazione nel valutare lo zecchino di Piemon- 
te, principalmente a motivo che l’oro del medesimo 
non si possa portare dai carati 25. ig , bontà di 
esso zecchino , alli carati 24 totale finezza , se non 
se col mezzo di una nuova cimeutazione , la quale 
di fatto richiegga quasi l’intiera c medesima spesa. 

Quando il supposto avesse fondamento, non si 
avrebbe che dire al punto che l’oro di esso zecchi- 
no dovesse avere un minor prezzo, per ciò che ri- 
guarda quello che potesse destinarsi nella battitura 
di altri zecchini di bontà superiore j ma vi rimarreb- 
be sempre unita a dett’ oro quella maggior preziosità 
che gli deve attribuire la di lui qualità propria per 
lavori di oreficeria, non meno che l’essere di bon- 
tà tale che può inserv’ire per portare per via di 
alligazione alla bontà della dojipia altri ori di mol- 
to inferiori di essa , per i quali senza di tal benefi- 
cio soccombere si dovrebbe la spesa dell’ affinazione. 

Il fatto però sta che il suddetto supposto non è 
per se stesso sussistente , dappoiché l’oro di zecchino 
a bontà di carati 25. 19' può portarsi a quella di 
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carati 24 senza una necessità indispensabile di una 
nuova cimentazione , per essere cosa certa che colla 
fondita ed uso in essa di sublimato si pò affina- 
re e rendere facilmente di una bontà maggiore di 
quattro in cinque grani con pochissima spesa , da 
non potersi paragonare a quella della cimentazione. 

Con questa circostanza si crede elisa la difficoltà 
eccitata sul fondamento della supposta necessità di 
una nuova spesa di cimentazione, per ridurre l’oro 
del zecchino di Piemonte all’ intiera bontà. 

E pare che si risponda pure alla differenza che si 
dee fare tra l’oro di esso zecchino e quello degli 
ongari e zecchini di Roma , dappoiché non si crede 
cosa attuabile il portare quest’ ultimo all’ intiera bontà 
col suddetto mezzo della fondita ed uso in essa di 
sublimato. 

Rimane ancora a farsi presente che l’oro di detti 
ongari e zecchini di Roma non è per se stesso atto 
ad essere impiegato ne’ lavori di oreficeria , ne’ quali 
può usarsi quello di bontà superiore, e si deve cre- 
dere che questo sia uno de’ motivi , per li quali gli 
ongari e zecchini di Roma non hanno fin qui avuto 
prezzo di aiiRnazione nè veiuna predilezione in com- 
mercio. 
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Risposta alia Memoria sopra la spesa di cimenta- 
zione, che si pretende doversi conteggiare nel va~ 
lutare il zecchino di Piemonte. 

Si ammette in detta Memoria che la spesa della ci- 
mentazione sia indbpensabile per formare il zecchino 
di Piemonte , ma che siccome non occorre di cimen» 
tare tutta la partita deli’ oro coniabile , perchè basta 
quella porzione che serve a raffinare il totale delia 
pasta fino a carati a 3 . 19 , cosi detta spesa importi 
circa sette ottavi solamente della totale che si ac- 
corderà alli zecchini d’intiera bontà. 

Si suppone però che tal spesa non produca un mi- 
glioramento perpetuo nella pasta , onde debba con- 
siderarsi solamente come le altre di semplice mani- 
fattura della moneta, come che non possa servire 
' a quegli usi per i quali l’oro affinato è piò ricercato 
e più pagato dell’ altro. 

Rispondendosi pertanto a’ riflessi sovraccennati , si 
concorre bensì nella massima che la spesa debba es- 
ser proporzionala all’ affinazione , e cosi considerarsi 
minore per 1 ’ oro affinato a carati a 3 . 19 di quella 
che esige l’affinazione all’ intiera bontà di carati a4 , 
ma non si deve togliere al detto zecchino il merito 
di poter servire anche a quegli usi che secondo essa 
Memoria rendono l’oro più pregevole. 


Digiiized by Google 



aia Neri 

E primo se si tratta d’indorature , si riduce detto 
oro in foglj egualmente come quello degli altri zec- 
chini , anzi questo è il principale impiego delle pez- 
ze che più non possono correre come moneta , va- 
lendosi eziandio i battilori de’ ducati di Germania 
i quali sono di sola bontà di carati a 3 . 17; cosi 
anche per indorare a fuoco vasi d’argento se ne val- 
gono ordinariamente gli orefici. 

Secondo. Quando o detti orefici per le loro mani- 
fatture , o le zecche per le battiture di monete d’oro 
hanno paste d’iiiferior bontà di quella che deve naet- 
tersi in opera , detto oro può servire con la sua 
maggior bontà per far l’alligazione che si ricerca e 
così risparmiare l’affinazione di dette paste , poiché 
sebbene li materiali che si hanno dalla Spagna e dal 
Portogallo siano per lo più al titolo di carati 11 , 
spesso però può accadere che riescano di bontà in- 
feriore ; e poi non tutti gli ori escono nella stessa 
bontà dalle miniere e molti riescono di qualità in- 
feriore, dimodocliè sempre per le battiture de’ du- 
cali d’Alcmagna, zecchini di Roma e doppie di Spa- 
gna , Francia ed Italia possono le paste del zecchino 
di Piemonte esser giovevoli per l’clTctto sovraceen- 
nato. 

Terzoi Anche per li zecchini di Firenze potreb- 
bero’ servire , poiché essendo questi al titolo di carati 
20 e grani a 5 , aggiungendovisi .altre paste affinate 
A’ carati- n.f sé ne può fare mia giusta alligazione. 

Conieguentemente a tutti gli usi che rendono l’oro 
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affinato più pregevole sono anche atte le paste del 
rccchiuo di Piemonte, salvo solo se si volessero de- 
stinare a filrne zecchini di A'cnezia , che è l’unica 
moneta per cui si sappia ricercarsi la bontà intiera 
di 24 carati. Ma pare che quest’ oggetto non do- 
rrebbe aversi in considerazione , perchè o detta zecca 
ricercherebbe zecchini' che possono aver corso , ed 
in questo caso dovendo soggiacere alla spesa dell» 
battitura compresa nel valore loro corrente non po- 
trebbe valersene senza discapito , o s’intende che aves- 
sero ad impiegarsi que’ soli che per essere scarsi o 
deformati non possono più aver corso , e sarebbero 
questi di un ben leggiero soccorso per una mone- 
tazione. 

Si rifletta poi che se per questo solo motivo , che 
non possono ridursi senza una nuova affinazionc in 
moneta di u 4 carati , si dovesse escluder la spesa 
dell’ affiliazione, la stessa sorte dovrebbero correre 
li zecchini di Firenze , che sono a sola bontà di car 
rati 25 e 25 , e quelli di Genova ancor inferiori di 
un grano. 

Passandosi poi all’ altro rilievo fatto , che se si 
admette nel zecchino di Piemonte la spesa dell’ af- 
fìuazione dovrebbe anche proporzionatamente accor- 
darsi per i ducati d’oro e per il zecchino di Roma , 
postochè gli stessi riflessi che favoriscono il priiho 
assistono anche al merito degli altri , si crederebbe 
che quanto ai predetti ducati , che sono al titolo di 
carati 25 * 17 , concorrer vi possa proporziouatamen- 
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te ridentllà di ragione perchè possono servire alle 
medesime operazioni ; ma quanto al zecchino di Ro- 
ma f che è della sola bontà di carati i u ^ par- 
rebbe che altrimenti dovesse determinarsi, atteso la 
gran differenza di bontà che non permette di valer- 
sene per foglj d’oro , ne’ quali si fa il maggior smal- 
timento de’ zecchini e ducati ridotti in semplici 
paste. 
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Relazione ossia gioriiale degli esperimenti fatti nella 
zecca di Milano alla presenza del direttore della 
zecca di Torino, 

Milano a3 aovemjbre ijSti 

' I 

P ENDERDo trattato di monete tra S. M. la regina 
d’Ongheria per gli stati della Lombardia Austriaca ^ 
e S. M. il re di Sardegna per quelli a lui spettanti 
di quà da’ monti , si è da questo eccellentissimo go* 
verno di Milano determinato al punto , se possano 
esser sufficienti li soldi dieci di Piemonte per oncia 
di maggior prezzo all’ oro de’ zecchini , comechd 
soltanto pretesi necessarj per far l’affinazione per via 
di cimento di qualunque qualità d’oro per la fabbrica 
di essi compreso ogni consumo , conforme si era prò* 
posto dal sig. De Paoli già zecchiere di Firenze fatto 
venir espressamente in questa città -, e così anche sa 
con detti soldi dieci l’oncia si potesse affinare a deità 
bontà del zecchino tanto un oro a bontà di carati 
aa , quanto un altro di bontà inferiore di carati ao ; 
doversi procedere all’ esperimento dal già detto sig. De 
Paoli , con intervento del ' direttore o sia mastro delle 
zecche di detta S. M. il re di Sardegna dalla mede- 
sima pure qui espressamente spedito. Onde avendo 
detto eccellentissimo go>'emo commesso all’ illostris- 

r^Eiu. Tom. IL P 



aa6 Neri 

(imo sig. reggente Neri presidente della reai giunta 
del censimento di far procedere a detto esperimento 
in questa regia zecca , con assistenza del sig. ragion 
nato generale Zanalta e dei sig. D’Este regio revisore 
e direttore interinale di questa zecca ; pcrcit) in pre- 
senza di detti signori , non meno che del sig. Gaetano 
Pcrego regia guardia della medesima, si è con in- 
tervento del direttore delle zecche di S. M. il re di 
Sardegna principiato a presentare al sig. Zanobio Oc 
Paoli zecchiere di Firenze lisbonine ducento ventitré, 
valutate a lire cinquantacinque cadauna di questa 
moneta corrente, che si sono ritrovate consistere in 
tante mezze doppie delle valutate in grida a lire 
cento dieci , quali precedente numerazione fattane 
in presenza di tutti si sono pesate alle bilance , e 
ritrovate in giusto peso di marco di questa zecca 
once cento otto- e denari quattordici , e poi si so-- 
no da detto sig. De Paoli ritirate precedente ri- 
cevuta passatane a parte al suddetto sig. D’Este , giu- 
sta l’ordinato magistrale statogli abbassato; indi dallo 
stesso sig. D’Este sia pure stata presentata e rimessa 
a detto sig. De Paoli una verga o sia lingotto d'oro 
riconosciutosi di peso di marco once dieciotto , denari 
uho e grani dodici, mpdiante altra ricevuta pure 
passatagliene a parte dal predetto sig. De Paoli ; e 
dopo di ciò avendo il suddetto illustrissimo sig. pre-^ 
sidente Neri ordinato al medesimo sig. De Paoli di 
porre’ in fondita le suddette lisbonine, non meno 
che la verga d’oro per gettarne l’ero in lastre e lari» 
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successivamente assaggiare , si è perciò {issate in una 
delle camere della fonderia , dove presosi un ero* 
giuolo mediocre d’ Alemagna, e postevi dentro lé 
lisbonine in presenza di tutti si è principiato dal por- 
le al fuoco in detto crogiuolo, e dopo riconosciuto 
fuso l’oro ai sono con esso gettate dne lastre che si 
sono lasciate raffreddare , frattanto che si è devenuta 
alla fondita della suddetta verga d’oro f quale taglia- 
tasi in tre pezzi e messone 1’ oro in un altro crogiuo- 
lo si è fatto fondere con essersene gettala una la^ 
stra , che sendosi pure lasciata raffreddare si è indi 
raccolta la grana provenuta dalla fondita , con essersi 
mondata e lavata e ntessa a parte, come si era pure 
praticato rispetto alla grana della fondita delie lisbo- 
nine. Dopo di che devenendosi al peso del tutto , si è 
a tale effetto il suddetto illustrissimo sig. reggente 
presidente portato di nuovo nella camera delle bi- 
lance col seguito di tutti , ed ivi procedutosi in pri- 
mo luogo al peso delle due lastre ricavate dalla fon- 
dita delle lisbonine si sono riconosciute di peso 
once cento otto e denari sei , compresa la grana di 
fondita, in modo che vi è stato il consumo di fon- 
dita di denari otto ; e successivamente pesatasi la la- 
stra provenuta dalla fondita ' della verga c risultata 
di peso, comprese le grane , once diecisette, denari 
Ventitré e grani dodici , in forma che vi è stato il 
consumo di fondita di denari due. £ dopo di ciò, 
per essere l’ara tarda , si è da detto illustrissima 
4ig. reggenlu presidente «rdinato di riporre il lutto iu 

Pa 
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nna delle casse di questa regia zecca , come si è 
fatto con essersi chiusa la medesima con doppia dif- 
ferente chiave stata ritenuta una dal sig. regia guar> 
dia Perego , e l’altra rimessa al sig. De Paoli , aven- 
do detto sig. reggente presidente ordinato di far pro- 
ceder dimani all’ assaggio dell’ oro di dette rispettive 
lastre per mezzo del «g. assaggiatore Brusasorzi , con 
rimettergliene a tal fine' il materiale necessario dopo 
estratte dalla cassa con intervento di tutti dette la-^ 
•tre, per poi proseguire alle successive operazioni. 

Ma intanto il predetto illustrissimo sig. reggente 
presidente ha stimato , che dovesse qui farsi menzione 
della dichiarazione fatta dal sig. De Paoli prima delia 
fondita delle lisbonine , che questa si poteva fare per 
eseguire l’ordinato esperimento nella maniera piìt con- 
venevole a fare sopra di esse tutte le possibili os.- 
servazioni , ma che nel rimanente all’ oggetto di la- 
re la cimentazioue per il servizio corrente delle zec- 
che le pareva superflua, ed in fatti asseriva di non 
averla mai praticata trattandosi di lisbonine o altre 
monete di bontà conosciuta, che egli ha stillato di 
far ritirare subito in lamina per evitare la spesa di 
questa precedente fusione. 

Milano li >4 novembre ij5t. 

, Trasferitisi nella regia zecca li signori ragionata 
generale Zanatta e regio revisore D’Este , si è ivi in 
presenza di loro e del sig. direttore della zecca di 
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Torino Compayre proceduto dalli signori regia guar* 
dia Perego e Zanobio De Paoli all’ apertura della 
cassa , in cui nel giorno precedente si era riposto 
l’oro in lastre e grana provenuto dalla fondita di 
lisbonine e verga d’oro , de’ ijuali nell’ atto di esso 
giorno f ed estrattosi detto oro si sono prese le tre 
lastre e riposte le grana in detta cassa , che si è di 
nuovo chiusa con ambe le chiavi di cui sopra , si 
sono indi dette lastre riposte in nn vaso di legno che 
colle medesime si è rimesso ad uno de’ servienti 
della zecca per portarlo , come lo ha portato di com> 

* pagnia ed in presenza di tutti alla casa del sig. asr 
saggiatore Brusasorzi, e giunti in essa si è ivi ri'* 
nrovato il medesimo nel suo laboratorio degli assag* 
gì, ove già vi era l’ illustrissimo sig. reggente presi* 
dente Neri^ in presenza del quale, non meno di 
tutti di cui sopra ed anche del sig. Angelo Fran- 
cesco Marietti pure intervenutovi , si è dal predetto 
sig. Bmsasorzi preso il materiale necessario per far 
l’assaggio di detti ori, avendone perciò tagliati e presi 
otto grani da una delle due lastre delle lisbonine ed 
altri otto grani da quella provenuta dalla verga d’oro ; 
e dopo di ciò avendo principiate le operazioni per 
li due assaggi , nel mentre che si sono ritirate a parte 
le lastre suddette e custodite dal sig. De Paoli , le 
ha poi terminate in modo che proceduto al peso 
finale dell’ assaggio , l’oro della pasta delle lisbonine 
è risultato a bontà di carati ventidue e grani uno 
Isurgo ; e quello della pasta della verga si è ritrovato 
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a quella eli carati dieciotto e grani ventidne largo ; 
e dopo finito quanto sopra, si è da detto illustrisi 
£Ìmo sig, reggente presidente ordinalo di far riporr '' 
lare le suddette lastre alla regia zecca , al cui «fletto 
chiamato U serviente che le aveva portate , il sig. De 
Paoli gliele h^ consegnate riposte nel vaso suddetto , 
e si sono del medesimo riportate nella regia zecca 
poi seguito di tutti di cui sopra, ad esclusione di 
detto illustrissimo sig. reggente presidente e del sig, 
Marietli , ed ivi giunti , estratte dalla cassa le grana 
che si erano in essa racchiuse , si sono applicate 
quelle delle lisbonine alle due lastre di queste , che 
pesatesi assieme alle grana , si sono ritrovate di peso 
once cento otto , denari cinque e grani sedici , di 
modo che hanno diminuito li grani otto presi per 
l’assaggio , e pesatasi in appresso la grana assieme 
alla ^astra della verga è risultata in peso onpe diecir 
sette , denari ventitré e grani quattro , di modo che 
non vi è mancato di più di grani otto presi per l’asr 
saggio ; e successivamente si è riposto tutto detto oro 
nella cassa di detta zecca, e quella chiusa colle dif- 
ferenti chiavi , ritirate una dal sig. Ferego e l’altra 
4 a 1 sig. De Paoli. 


A<h 36 noTembre 1751. 

^Essendosi nel giorno antecedente intermesse le prìn? 
pipiate operazioni per causa di una conferenza tenu^ 
la sopra d> es$e aygnti il siguep conte gra{) 
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cancelliere, si sono questa mane riti'ovati in questa 
regia aecca li signori ragionato generale Zanatta , re- 
gio revisore D’ £ste e guardia Perego , non meno 
che il sig. Zanobio De Paoli ed il sig. mastro di 
zecca di Torino Compayre , ove in presenza dell’ il- 
lustrissimo sig. reggente presidente Neri e con inter- 
vento del sig. Angelo Francesco Marietti si è prin- 
cipiato a presentare dal sig. D’ Este numero cento 
doble di Portogallo , delle tariffate a lire cinquanta- 
cinque per esso provviste d’ordine della regia camera 
ad uso degli esperimenti correnti , quali numeratesi 
e pesatesi in presenza di lutti si sono riconosciute 
in detto numero di cento , e di giusto peso tra tutte 
once quarantotto e denari dieciotto , e successiva- 
mente consegnate a detto signor De Paoli mediante 
ricevuta a parte passatane a favore del predetto sig. 
D’ Este ; e da detto illustrissimo sig. reggente e pre- 
sidente si è ordinato a detto sig. D^ Paoli , che so- 
pra tali doble avesse a fare la prova di fare le ope- 
razioni per cimentarle senza precedente fusione , nel 
modo che aveva asserito di essere solito praticare , 
onde non potendo fare le operazioni tutte in una 
volta si è devenuto all’ apertura della cassa , ove si 
era riposto l’oro delle lastre menzionate ne’ precedenti 
atti , e messe e lasciate in detta cassa le cento lisbo- 
nine suddette si sono estratte le due lastre d’oro 
delle lisbonine fuse , con aver lasciato in essa cassa 
le grana delle medesime , quali lastre pesate in pre- 
senza di tutti sono risultate in giusto peso once cento 
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otto e grani tredici ; dopo di che si tono dette lastre 
prese dal sig. De Paoli, quale passato in compagnia 
di tutti al seguito di detto illustrissimo sig. reggente 
presidente nella camera detta della taglia , si è ivi 
devenuto al taglio di esse lastre con essersi di esse 
formati tanti pezzi del traverso delle medesime della 
larghezza poco più d’un grosso dito pollice, il che 
terminatosi e raccolti tutti li frammenti sì è indi ri- 
tornato nella camera delle bilance , dove pesatosi il 
tutto d’ ordine dell’ illustrissimo sig. reggente presi- 
dente , ai è riconosciuto che l’oro tagliatosi in pezzi 
era in peso onqe novantasei , denari undici e grani 
nove , e che vi sono rimaste in cisaglie once undici 
e denari tredici , le quali dna somme unite dando 
solamente il peso di once cento otto e grani nove , 
vi sarebbe perciò la mancanza di grani quattro per 
compire le once cento otto e grani tredici , peso delle 
lastre intiere. Ma siccome la bilancia , di cui si è 
fatto uso *”per i pqsi suddetti , ha dato qualche so- 
spetto di variazione, perciò il'suddetto calo di quat< 
tro grani non sì è potnfo attribuire a perdita fatta 
di materiale nell’ operazione del taglio , giacche si 
sono usate le diligente per raccogliere tutti li piccoli 
Toltami , si è quindi da detto illustrissimo sig. reg- 
gente presidente stimato di ordinare la rettificazione 
di esse bilance , ed in mancanza del pesatore pub- 
blico che di presente non si trovava stabilito in que- 
sta citlò , ha commesso al sig. D* Este di servirsi di 
un esperto professore di bilance , acciò con tutte le 
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cautele possibili restino prevenute le variazioni che 
si sono esperimentate nella bilancia a mano usatasi 
sino al presente.' Dopo di che ripostosi l’oro in lama 
e cisaglia suddetta nella cassa stala destinata , si è la 
medesima chiusa dalli signori Perego e De Paoli colle 
rispettive chiavi, che cadauno di loro ha indi rite- 
nuta presso di se, e si è dal prefato illustrissimo 
sig. reggente presidente ordinato di ritrovarsi tutti di 
nuovo dimani mattina per il seguito delle operazioni. 

Adi 37 noveinbre i^Si. 

Ritrovatisi in zecca li signori cagionato generale 
Zanatta, regio revisore e direttore interinale D’Este, 
regia guardia Perego , assieme alli signori Angelo 
Francesco Marietti , Zanobio De Paoli e direttore 
della zecca di Torino Compajre, è giunto i’ illustris- 
simo sig. reggente presidente Keri , a cui si è fatto 
in primo luogo osservare dall’ accennato sig. D’ Este 
che aveva fatto rettificare la bilancia , servendosi del 
Giacomo Sala che fa le veci del Bozzo bilanciaro 
della regia zecca , facendosi ficcare nel muro ed ap- 
pendere a un ferro per evitare l’ incomodo e la fal- 
lacia di pesare a mano ; dopo di che ripesatisi li 
pezzi delle lastre delle lisbonine , assieme alli ritaglj 
delle medesime , si è il tutto ritrovato di peso once 
cento otto e denarè due , e pesatisi poi a parte li 
pezzi di lastre si sono riconosciuti di peso once no- 
vantasei, denari dodici e grani dodici, e sùnihttente 
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pesati a parte li rilaglj suddetti si souo ritrovali di 
peso once undici , denari tredici e grani dodici, fa- 
cienti in tutto le suddette once cento otto e denari 
due, e di qui fatte tutte le riflessioni alle differenza 
incontrate ne’ pesi dati dalla bilancia a mano usata 
ne’ passati giorni si sono unite le congetture di tutti 
in concludere , die nel pesare il calo di fondita delle 
lisbonine sia corso un errore che in quell’ atto non 
potè essere avvertito e che ha prodotto le contrad- 
dizioni di peso incontrate ne’ giorni susseguenti , e 
che perciò debbasi il predetto calo di fondita ridur- 
re a denari quattro e grani cinque , quali uniti alli 
grani otto di materiale preso per l’assaggio ed alle 
once novantasci , denari dodici e grani dodici peso 
de’ pezzi di lastra delle lisbonine, alle once undici, 
denari tredici e grani dodici peso delle cisaglie, sic- 
come anche alli denari sette e grani undici peso del- 
le grana di fondita , formano le once cento otto e 
denari quattordici peso giusto delle lisbonine messe 
in fondita , del qual peso pare che non se ne possa 
dubitare sebbene stato fatto con le bilance a mano, 
perchè oltre all’essere stato fatto colla bilancia di 
zecca nell’atto della consegna era stato precedente- 
mente fatto anche in tesoreria generale dal sig. Rei- 
na colle sue bilance. Dopo di che il prefato illustris- 
simo sig. reggente ppesidente ha ordinato al sig. Za- 
nobio De Paoli di far portare li pezzi di lastre pro- 
venuti dalle lisbonine nella camera della trafila per 
farle passare alla medesima , lo che ha eseguito con 
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aver ritirati li medesimi pezzi per la concorrente del- 
le once novantasei , denari dodici e grani dodici -, e 
trasferitosi in detta camera della trafila detto illustris- 
simo. .«ignor reggente presidente, si è dr tutti andato 
al di lui seguito , ove giunti si è principiata l’opera- 
zione con far passare detti pezzi al cilindro, e dopo 
passati una volta si sono fatti ricuocere , e fatti indi 
passare altra volta a detto cilindro si sono di nuovo 
fatti ricuocere , con essersi così praticato più volte 
successivamente ed insino a tanto che è stato possi- 
bile per ridurre le lame formatesi alla maggior pos- 
sibile sottigliezza ; dopo di che fattesi ricuocere altra 
volta , si sono indi lasciate raffreddare , e poi puli- 
tesi si è con esse ripassato nella camera delle bilan- 
ce tutti al seguito del suddetto illustrissimo sig. reg- 
gente presidente , e qui pesatesi dette lame in pre- 
senza di tutti si sono riconosciute di solo peso once 
novantasei e dodici denari , in modo che vi è stato 
il consumo di grani dodici ; e dopo di ciò si sono 
riposte dette lame nella cassa destinata , che si è 
chiusa dalli signori guardia Perego e Zanobio De 
Paoli , eoo essersi ciascuno ritenuta la chiave , dopo 
che in essa cassa si erano già lasciate le lisbonine o 
sia doppie cento di Portogallo , non meno che li ri- 
tnglj delle lastre ricavate dalle prime lisbonine mes- 
se in fondita e le grana provenute da questa , che 
si erano estratte per farne di nuovo il peso alla bi' 
jisncìa stata come sopra infissa- 
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Si sono ritrovali nella regia zecca li signori ragio- 
nato generale Zanatta , regio revisore e direttore in- 
terinale Pietro D’Este e regia guardia Perego, assie- 
me al sig. Angelo Francesco Marietti e li signori Za- 
nobk> De Paoli e direttore della regia zecca di To- 
rino Compayre j ed essendosi ricevuto avviso per parte 
deli’ illustrissimo sig. reggente presidente Neri , che 
per qualche incomodità sopraggiuntagli non avrebbe 
potuto intervenirvi , onde che lasciava al sig. ragio- 
nato generale Zanatta di dar le disposizioni opporr 
tune per il proseguimento delle operazioni che si 
avevano a fare nella giornata , si è perciò principiato 
dall’ estrarre dalla cassa stata aperta dalli signori re- 
gia guardia Perego e Zanobio De Paoli l’oro prove- 
nuto dalla fondita della verga rimessa come avanti 
dal sig. D’ Este , e riconosciutone il peso si è ritro- 
vato che la lastra pesava once diciassette, denari die- 
ciotto e grani nove , e la grana di fondita denari 
quattro e grani diecinove facienti in tutto le once 
diecisette, denari ventitré e grani quattro, già qui 
avanti menzionate. Dopo di che essendosi presa detta 
lastra dal sig. Zanobio De Paoli si è portata in pre- 
senza di tutti nella camera detta della taglia , dove 
si è tagliala in'diversi pezzi , ed indi ritornati tutti 
nella camera delle bilance si sono pesati li pezzi 
provenuti dal taglio di detta lastra , che si sono ri- 
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conofciati pesare giustamente once sedie ! , denari venti 
e grani dieciotto , ed indi pesatasi la cisaglia , si è 
ritrovata in peso denari ventuno e grani dieci for- 
manti in tutto once diecisette, denari dieci e grani 
venti, in modo che vi mancano grani tredici che si 
sono attribuiti al consumo della taglia , e ripostasi nella 
cassa detta cisaglia , si sono estratte successivamente 
dalla medesima le doble cento di Portogallo , che si 
sono di nuovo pesate e ritrovate del peso già descrit- 
to avanti di once quarantotto e denari dieciotto ; 
dopo di che prese dal sig. De Paoli li pezzi di la- 
stra suddetti f non meno che dette doble cento , è 
passato di compagnia di tutti nella camera detta del- 
la trafila f dove fatte ricuocere si dette doble che 
li pezzi suddetti di lastre , si sono fatti passare alla 
trafila tante volte che è stato possibile , dopo di aver- 
le ogni volta ricotte prima di farle passare nuova- 
mente, essendosi in primo luogo fatta detta opera- 
rione su le lastre e poi su le doble , come si è os- 
servato dal suddetto illustrissimo sig. reggente presi- 
dente Neri giunto prima che si terminasse l’accennata 
operazione ; e fattosi dopo di ciò ricuocer l’oro per 
purgarlo dall’ untume preso da’ cilindri, si è dopo di 
ciò ripassato con detto illustrissimo sig. reggente pre- 
sidente neUa camera delle bilance , ove il sig. JDe 
Paoli ha fatto portare detto oro, e fattosi ivi pesare 
il materiale delle doppie passate al cilindro,. si sono 
ritrovate del giusto peso di once quarantotto e de- 
nari dieciotto^ e pesatosi indi l’oro delle lame pro- 
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venute da’ pezzi di laatra si è ritrovato di peso once 
sedici , denari diecinove e grani sei y compresi alcu- 
ni frammenti prodotti dal cilindro , di modo che vi 
i stato il calo di denari uno e grani dodici sopra le 
once sedici , denari venti e grani dieciotto ; e succes^ 
sivamente si è determinato di far le diligenze oppor- 
tune per vedere se si ritrovava l’oro ritrovato calan- 
te sopra detti pezzi di lastre , con essersi a tale ef- 
fetto dato ordine di passare le ceneri della padella y 
dove si sono fatte ricuocere , e poi si è messo in 
cassa l’oro delle lisbonine e quello delle lame e fram- 
menti y con essersi la medesima chiusa dalli signori 
regia guardia Ferego e Zanobio De Paoli colle chia- 
vi assegnate a cadauno di essi da loro rispettivamente 
ritenute. 

V . * • 

I 

, ^ . 1751 ailk ptial* dicembre. • 



Giunto nella regia zecca l’ illuttrissimo sig. reggente 
presidente Neri in tempo che già si ritrovavano U 
signori ragionato genersde Zanatta y regio revisore 
D’Este e regia guardia Ferego, non meno che li si- 
gnori Zanobio De Paoli e direttore della zecca di 
Torino Compayre , si è d’ordine di detto illustrissimo ^ 
sig. reggente presidente aperta dalli signori Ferego c 
De Paoli la cassa dove ai era riposto l’oro sopra enun- 
ciato, ed estratte le lamine provenute dalla fondita 
delle prime doble , che pesatesi con intervento dei 
sig. Angelo Francesco Marietti pure comparsa si sono 
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ritrovate del giusto peso di once novantasei, denari 
dodici e grani dodici , e dopo di ciò si sono rimesse 
al sig^ De Paoli per tagliarle come le ha tagliate ia 
piccoli pezzi per essere poi battati al martello , e do- 
po di ciò pesatisi poi detti pezzi si sono ritrovati in 
peso once novantasei , denari dodici e grani dodici 
come sopra , e successivamente si sono dal sig. De 
Paoli consegnati al battiloro Innocenzo Zanino stalo 
presente a detto peso per batterli della sottigliezza 
che detto sig. De Paoli gli avrebbe indicato ; del che 
sendosi fatto l’esperimento da detto Zanino in pre- 
senza di detto illustrissimo sig. reggente presidento 
sopra alcuni pezzi , siccome si è osservato che era 
un'operazione che poteva andar molto in lungo , e 
che facendosi privativamente sotto Tispezione del sig. 
De Paoli con assistenza delli signori regio revisore 
D’Este e direttore della zecca di Torino Compajro 
ti sarebbe piò presto potuta ultimare, giacché il bat- 
titore avrebbe potuto profittare di un maggior tempo 
per lavorare incominciando la mattina più a buon 
Ora e proseguendo siuo alla sera, si è perciò dal pre- 
detto illustrissimo sig. reggente presidente stimato di 
dare la determinazione di praticar quanto sopra in- 
aino a che sarà terminata detta operazione , con or- 
dine di dargliene indi riscontro acciocché possa tra- 
sferirsi di nuovo per far estrarre l’altro oro che avrà 
a farsi battere ; e con ciò si è detto sig. reggente 
presidente ritirato assieme agli altri , avendo lasciato 
detto sig. De Paoli assieme alli signori D’Este e Com- 
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payre per afniterc alla «uddetta operazione del bav> 
titore. 


*;5i adì 4 dicembre. 

Terminatasi la sera del giorno antecedente la bat- 
titura dell’oro delle doble di Portogallo state fuse 
e rimesse in lame al battiloro Innocenzo Zanino per 
batterlo sotto l’ispezione del sig- Zanobio De Paoli 
e con assistenza delli signori D’Estie e Gompa^re, 
se ne è fatta nota la circostanza all’ illustrissime sig. 
reggente presidente Neri da detto sig. De Paoli an- 
cor la medesima sera giusta il concerto tenutosi ^ 
acciocché potesse portarsi nella regia zecca, come 
ha fatto; onde giunto nella medesima in tempo che 
vi erano li signori ragionato generale Zanatta , re- 
gio revisore D’ Este e regia guardia Perego , non 
meno che li signori Angelo Francesco Marietti, 
Zanobio De Paoli e direttore della zecca di Torino 
Compayre, si è principiato dal sig. De Paoli seco 
giunto il battiloro Innocenzo Zanino a consegnar 
1’ oro da esso battuto , tutte ridotto in pezzi sottili 
come la carta da scrivere , e pesatosi detto oro alla 
presenza di tutti si è ritrovato in giusto peso once 
novantaseì, denari dodici e grani dodici, cioè once 
novantasei, denari tre e grani quindici in lame in- 
tiere , e denari otto e grani ventuno in piccoli rot- ^ 
tami di esse occorsi nella battitura, quali il sig. De 
Paoli allegò non potersi metter al amento perchè 

verrebbero 
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venrcbbero dispersi nelle terre , onde postosi tutto 
detto oro nella cassa d’ ordine del suddetto illustris'* 
simo sig. reggente presidente , si sono estratte dalla 
tnedesima le cento doble di Portogallo già passate 
al cilindro per farle battere a martello dal battiloro 
Zanini , che pesatesi in presenza di tutti si sono ri- 
conosciute del peso di once quarant’ otto e denari 
dieciotto , e si sono lasciate fuori a mani del sig. 
De Paoli per consegnarle a detto Zanini acciocché 
ne possa fare la battitura sotto la di lui ispezione e 
coll’ assistenza delli signori D’ Este e Compaq re ; e 
successivamente siccome da Giacomo llngella ser- 
viente nella zecca , in seguito degli ordini che se 
gli . erano lasciati di far tutte le maggiori diligenze 
e ricerche nella camera della taglia per raccogliere 
li frammenti dell’ oro che si potevano esser dispersi 
nel taglio delle lastre , si era rinvenuta una grossa 
grana d’ oro che si è creduta della lastra d’oro bas- 
so , rispetto a Cui si erano ritrovati mancanti gra- 
ni tredici , cosi avendo detto Bugejla consegnata 
detta grana d’oro si è pesata in presenza di tutti e 

ritrovata di peso grani undici un poco abbondanti ^ 

« 

che d’ ordine dell’ illustrissimo sig. reggente presi- 
. dente si è riposta in cassa ed unita alle grana o sia 
ritagli di lastre del suddetto oro basso ; avendo eoa 
ciò ordinato il medesimo di chiudere , come è stata 
chiusa la cassa ^ ed al sig. De Paoli di far battere 
, dal suddetto Zanini con intervento delli signori 

Neri. Tom. II. Q 
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D’Este e Compajie le doble come fop^ gik ritirate 
da detto sig. De Paoli. 

I 1731 adì 9 dicembr» in Milano. 

Dopo di essersi sino dalli 6 di esso mese termi- 
nata la battitura delle cento doble di Portogallo 
state ritirate il giorno dei 4 " sig. Zanobio De 
Paoli per farle ridurre in pezzi sottili come la carta 
da scrivere per mezzo del battiloro Innocenzo Zani- 
ni , conforme ha praticato dell’ oro delle altre doble 
delle quali nel precedente verbale , essendosi di cih 
dato awbo all’ illustrissimo sig. reggente presidente 
Neri, nè avendo il medesimo potuto trasferirsi in 
zecca per vederlo a riporre in cassa precedente 
peso ed estrar successivamente da essa 1’ oro basso; 
si è , in seguito ai di lui sentimenti ricevuti in zec- 
ca per mezzo del suddetto sig. Zanobio De Paoli , 
proceduto in presenza de’ signori ragionato generale 
Zanata , regio revisore D’ Este e regia guardia Pc- 
rego , con assistenza del sig. Angelo Francesco Ma- 
rietti e di detto sig. De Paoli , non meno che del 
sig. direttore della zecca di Torino CompajTe , al 
peso delle suddette doble cento .di Portogallo state 
battute dal predetto battiloro Zanini , e ridotte alla 
sottigliezza di sopra menzionata che si è riconosciu- 
to esser rimaste in giusto peso once quarantotto , 
denari quindici e grani dicciotto , per essersi li de- 
nari due e grani sci facienti il compimento ideile 
once quarantotto e denari dieciotto ridotti in piccoli 
frammenti, stati pure rimessi e consegnati come fuori 
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di stato di essere itnpiegati nell’ opèraziohc délll ci* 
tnentazione j onde essendosi lutto tal oro riposto 
nella cassa apertasi dalli signori Perego fe De Paolij 
si sono in appressò e successivamente éstratte dalla 
medesima le lamine d’ oro basso che vi si erdho rU 
poste , è pesàtesi in presénzk di tutti si sonò ritro- 
vate di peso , come qiii avàdli , oiice sedici , denari 
diecinove t grahi sei ^ che SOnO state ritenute dal 
Suddetto sig. De Paoli per pòlètle t'dt- batlère dal 
SopranomitaatO Zanini , e chiòsa la càssà suddétta 
Con essersi ritirati tulli gli altri ad eicliisione di essò 
sig. Dè Paoli , si é poi dal InedesiinO in detto' giòl- 
no 6 del corrente fatto procedete a détta hatlitiira 
con assistenza delli signori D’ Este e ConipaS-té , mi 
non avendola potuta terminare priitià d^ oggi à mo- 
tivo delle passate feste di S. Ainbrogio e deli’ Im- 
macolata Concezióne della gloriosa Vergine Maria,' 
si è sporta là notizia all’ illustrissimo sig. reggente 
presidente 'NeH che èra poi Compita similé operai' 
Zlone , motivo per cui trasferitosi in zecca , ove in 
seguito a* di lui ordini si è ritrovato non tanto il 
iìg. ragionalo generale Zaùatta , regio revisoré D’Eslè , 
e regia guàrdia Perego di compagnia de’ signori An- 
gelo Erantescò Marietti, ZaiiObio De Paoli e dirèf- 
toré della zecca di Torino Cotnpayre, si è dà detiò 
lig. Dé Pàoli, seco giuntò il battilòro Zàniùi, dé- 
Venatò alla cò'nsègna dell’ òro battuto in pezzi sottili 
còme ne’ precèdenti verbali, e procèdutosene al pé- 
so iti- presenza di tutti è ri,sultato di quello di once 
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cedici e denari cette^ oltre denari dodici e grani sei 
in piccoli frammenti non proprj per esser posti alla 
cimentazione , facienti perciò in tutto^le once sedici, 
denari diecinove e grani sei peso delle lamine di 
oro basso ; non essendovi su quest’ oro nè sopra il 
battuto precedentemente stato verun consumo , per- 
chè oltre di essersi messo a parte i frammenti .a 
misura che se. ne sono visti , si sono pure raccolte , 
lavate e mondate le polveri della camera dove si è 
battuto tal oro , ed anche lavate le ceneri della pa- ’ 
deUa del fuoco a carbone in cui si è fatto ricuoce- 
re -, onde dopo di essersi ritirato il suddetto oro 
nella cassa destinata che a tal fine fu aperta ed ìndi 
nuovamente chiusa, si è dai prefato illustrissimo sig. 
reggente presidente Neri preso a discorrere con in- 
tervento di tutti circa la mercede dovuta a detto 
battiloro Zanini , il quale aveva nei giorni pas- 
sati proposto di esser pagato di essa battitura ad 
un tanto per cadauna oncia di peso dell’ oro sta- 
togli rimesso , rappresentando che dagli orefici di 
questa città si pagavano sino soldi sette per on- 
cia dell’ argento che veniva battuto per far botto- 
ni in foglia , e che avrebbe creduto che detto oro 
dovesse perciò venirgli pagato almeno sul piede di 
soldi cinque per oncia ; ma essendosi considerato 
che avendo egli impiegato in detta battitura giorni 
sei, con ayere lavorato solamente circa sei in sette 
ore per cadauno e battuto con tal lavoro once cen- 
to sessantadue e poco più d’ oro, verrebbe sopra il 
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detto piede di soldi cinque l’oncia ad aver di paga 
lire quaranta e più senza veruna spesa per essergli 
stato somministrato per conto della zecca il carbone 
necessario per far il fuoco per ricuocere 1’ oro bat- 
tuto, e per essere in oltre stato assistito da Seba- 
stiano Fancelli giovine lavorante del sig. De Paoli, 
senza la di ,cui assistenza detto Zanini - avrebbe do- 
vuto , oltre il battere, ricuocer l’oro da se e per 
conseguenza impiegarvi molte più giornate ed ore 
di lavoro , si è perciò da detto illustrissimo signor 
reggente presidente Neri , sentito il sentimento degli 
intervenuti all’ alto , interpellato detto Zanini sopra 
la sua pretensione , in seguito di che il medesimo 
si è ristretto a dire che se potesse avere un lavoro 
continuo nella sua professione sarebbe contento di 
guadagnare una giornata di soldi quaranta -, ma che 
essendo accidentale il lavoro fatto , ed avendo do- 
vuto per la sua chiamata alla zecca perder del tem- 
po e lasciar qualche altro lavoro, credeva perciò di 
poter meritare qualche mercede più forte dell’ or- 
dinaria , onde attese tali circostanze parendo la di 
lui istanza giusta al predetto illustrissimo sig. reg- 
gente presidente ha arbitrato ehe per questa volta 
resti pagato in ragione di soldi sessanta al giorno , 
senza'^ tratto di conseguenza, poiché dovendosi cal- 
colare le spese della cimentazione sopra un lavoro 
'ordinario e giornaliero, non può tra queste compu- 
tarsi ciò che per simili casualità conviene di spen- 
dere, e successivaineate si è stimalo di aggiunger 
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quivi che in tal’ occasione jl sig. Zanobio De Paoli 
ha dichiarato come le spese battitura deli’ oro 

egli nella zecca di Firenze le aveva cpnvenute a * 
cinque soldi la libbra , moneta e pesp di quella 
città , e che con tal mercede ayeva veduto che un 
buon lavorante si poteva guadagnare una ben di- 
screta giornata , poiché si computava che facendo 
il suo dovere potesse in una giornata di lavoro bau 
tere e ridurre in lamine circa venti libbre d’ oro , 
il che poteva eseguirsi servendosi, di martelli pih 
pesanti a similitudine di '^quelli che lui medesimo 
sig. De Paoli aveva fat,to fare in questa città , sup- 
ponendo che se ne dovesse seivire codesta Zanini , 
il quale non essendo accostumato ad un istromcnta 
così pesante ha battuta con martelli più piccoli, con 
i quali è sempre stato solito di esercitare la sua atw 
te e<l ha perciò dovuto impiegare in detto lavoro 
maggior tempo. E dppq di quanto sopra , giacché 
«spetto alla battitura di detto oro non occorreva piu 
oltre parlarne, si è dal prefato illustrissimo, sig. reg^ 
gente presidènte ordiuato al sig. D’Està di far ptov». 
vedere per conto della zecca quella quantità di 
ma (toni e di ^al comune che verrebbe dimandata e 
scelta dal sig. De Paoli, con far pestare e sedacr 
-chiare il tutto nella conformità che- dal medesimo 
verrebbe [indicata , valendosi pa» pestarla e sedao^ 
chiaria d| un serviente della zecca per presentarla, 
poi all’ indomani , ad effètto che SÌ potesse procedere 
alla .cemposirioBe del cjjptmto e sueeessive opcr4* 
WVRt! 
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tj5i «di xo dicembre in Milano. 

/• 

Giunto in zecca l’ illustrissimo sig. reggente presi- 
dente Neri, dove si ritrovavano li signori regio re- 
visore D’Este, Zanobio De Paoli e direttore della 
zecca di Torino Compajre , siccome anche il sig. An- 
gelo Francesco Marietti , si è d’ovine di esso sig. 
reggente presidente principiato dall’ estrarre dalla 
cassa dove si era riposto e chioso l’oi-o, apertasi da 
detti signóri D’Este e De Paoli, il primo colla chiave 
che gli era stata rimessa dal sig. regia guardia Pe- 
rego ed il secondo con quella da esso ritenuta, li 
pezzi provenuti dalla battitura dell’ oro delle doble 
di Portogallo state fuse e similmente gli altri perni 
delle doble suddette fatte passare al cilindro nel loro 
stato di moneta , siccome gli altri pezzi dell’ oro in 
verga ; e. pesatisi detti pezzi separatamente una qua- 
Ltà d’oro* dall’ altro, si è ritrovato e riconosciuto che 
quelli dell’ oro della prima qualità erano in peso 
traboccante onc^movantasei, denari tre e grani quin- 
dici ; che quelli nell’ oro delle seconde doble erano 
in peso come sopra once quarantotto , denari quin- 
dici e grani dieciotto } e che gli altri dell’ oro In 
verga pesavano once sedici e depari sette , e si è 
tutto detto oro tenuto a parte dal sig. De Paoli, a 
cui si è rimesso per poterne far 1’ uso di cui in ap- 
presso. Dopo di che si è dal piefato illustrissimo sig. 
reggente presidente date ordine al suddetto sig.D’EsU 


Digitized by Google 



a48 Neri 

di far 'portare nella camera delle bilance , dove si 
IHlrovava assieme agli altri , il mattone e sale state 
provvista ad elezione ed istanza del predetto sig. De 
Paoli, ed in seguito di ciò è comparso il Giacomo 
Bugella serviente nella zecca con due concbe di le- 
gno continenti una il mattone e 'l’altra il sale sud- 
detto, allegando di' averlo egli fatto tutto pestare e 
f edacchiare in ^cca , con averlo fatto ridurre in sua 
Npresenza nello stato in cui si ossert'ava , che era della 
maggior Snezza possibile j in seguito di che interro- 
gatosi dal prefato sig. reggente ' presidente il sig. De 
Paoli della precisa quantità dell’ uno e dell’ altro che 
voleva si cominciasse a rimettergli , avendo poscia 
egli chiesto marchi dieciotto di polvere di mattone 
c inarchi nove di sale pesto come sopra , si sono 
successivamente pesate tali quantità dr,cadaun gene- 
re , con essersi riposte in un foglio di carta separa- 
tamente ognuna ; e presosi poi dal sig. De Paoli 
Voro , si è da esso passato di compagnia d’essO il- 
lustrissimo sig. reggente presidente, seguilo da tulli 
gli altri di cui sopra , in una c^||pra degli operarj 
dove si era battuto detto oro, ove si sono fatte por- 
tare le polveri di mattone ed il 'sale suddetto dal 
Bugella; ed ivi tutti giunti, si è dal sig. Sebastiano 
Fancelli'' giovine lavorante del sig. De Paoli chiesto 
np bacile di rame per potervi riporre ed inumidire 
detta polvere ' di mattone , e mescolarla sucessivamèn- 
' te bene col sale suddetto; il che avendo fatto in 
presenza di tutti , è poi devenuto a prendere qp v»-. 
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80 di terra ordinaria colto fallo fare espressanrente 
di capacità di boccali cinque in sei , con aver messo 
al fondo del medesimo qualche poca quantivà della 
polvere del mattone e sale misto e preparato come 
sopra, ed indi riposti tanti pezzi dell’ oro stato bat- 
tuto che erano necessarj per far un suolo o sia co- 
perta a detta polvere e sale, e successivamente ha 
proseguito a metter altra polvere con altri pezzi d’oro 
sopra , avendo così praticalo sino alle ore venti cir- 
ca, in qual tempo detto illustrissimo sig. reggente 
presidente volendosi ritirare a casa sua ha lasciato 
ordine M sig. De Paoli di poi far continuare al do- 
po pranzo , ed insiiio a tanto che fosse tutta termina- 
ta detta o^razione dal di lui giovine suddetto , 
sempre con intervento delli signori regio revisore 
D’Este e direttore della zecca di Torino Compayre, 
non meno che del sig. Marietti ^ e che quando si 
sarebbe partito dalla zecca dovesse non tanto l’oro 
esistente dentro e fuori del vaso , quanto le polveri 
di mattone e sale già- come sopra preparate essere 
il tutto riposto nella camera , dove vi sono le casse 
della zecca , con ritirarsi- una delle due differenti 
chiavi che sono alla porla di essa camera dal sig. De 
Paoli e r altra dal sig. D’Este , onde si è cosi pra- 
ticalo con aver fatto portare e riporre tutto, quanto 
sopra in delta camera che si è chiusa con dette due 
differenti chiavi , ritenuta una dal eig. De Paoli e 
l’altra dal sig. D’Este per ripigliare poi l’operazione 
^suddetta. 
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Neri 


Slilano adì i 3 dicembre 1751. 

Dopo che dal sig. De Paoli per mezzo del Seba- 
stiano Fancelli suo lavorante si è proseguito a po- 
stare l’oro da cimentarsi nel vaso di terra sopra de- 
scritto ^ e si è così praticato non solamente nel sup--> 
plemeiilo della giornata dei dieci , ma anche per 
tutta quella degli undici , con. avere riempito non 
meno detto vaso che un altro di uguale capacità 
arabi deir oro delle doble di Portogallo tÉtito state 
fuse che battute in natura, con essergli a tal fine 
stati rimessi d’ordine del sig. regio remore D’Està 
altri marchi dieciotto polvere di mattone ed altri 
marchi nove di sale comune pesto, già stato prov- 
visto come avanti per tale efTetto e ritenuto a 
parte nella zecca -, e che si era pure posto in un al- 
tro vaso della stessa qualità , ma però un poco più , 
piccolo per non essere di capacità maggiore di tre 
in quattro boccali , l’avanzo dell’ oro delle suddette 
doble che non avevano potuto capire li due primi 
vasi , con essersi nello stesso ultimo di detti vasi po- 
state le lamine provenute dall’ oro basso sopra il sud- 
detto residuo di quello delle doble , con essersi per 
detto oro basso formato un cimento composto di 
marchi cinque. ed once due di mattone in polvere 
« di marcili tre ed once sei di sale; e che si erano 
ritirati e posti detti tre vasi nella stanza destinata , 
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Jtata volta p^r volta chiusa cou doppia e differente 
chiave, ritenuta sempre una dal sig-ITEste e l’altra 
dal sig. De Paoli , conforme si era visto ^ dalli si- 
gnori Angelo Francesco Marietti e direttore della 
zecca di Torino Compayre stati presenti all’ accen- 
nato postamento dell’ oro ne’ predetti vasi , che ol- 
tre ad aver cadauno il loro coperchio , della mede- 
sima terra , erano ognuno stati armati colla - ligatura 
di un filo di ferro ben rinforzato e ricotto in quat- 
tro parti in croct^dal coperchio sino sotto al fondo, 
oltre piu traverse nella loro altezza tutta ligata coll’ 
altro del fondo e coperchio con altro filo pure di 
ferro piu sottile di molto. Non essendosi nel giorno 
de’ dodici , come di domenica proseguita l’operazione , 
si è nel suddetto de’ tredici trasferito in detta zepea 
, r illustrissimo sig. reggente presidente Neri , ove ri- 
trovatisi li signori ragionato generale Zanatta , regio 
revisore D’Fste e Zanobio De Paoli col Sebastiano 
Fancelli suo lavorante , non meno che li signori An- 
gelo Francesco Marietti e direttore della zecca di 
Torino Coinpayrc , si è d’ordine del prefato illustris- 
simo sig. reggente presidente principiato dalli signo- 
ri D’Este e De Paoli ad aprire colle chiavi rispetti- 
vamente tenute la camera, ove si erano riposti li tre 
vasi cl?utinenli 1’ oro suddetto , quali si sono in se- 
guito fatti portare in presenza di detto sig. reggente 
presidente nella camera ivi attigua delle bilance , 
dove si ritrovava assieme a tutti di cui sopra ; e do- 
po 4i esser stati da essp visti e visitati, non meno 
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dagli altri che lo. hanno desiderato , avendo in pre- 
senza di tutti interrogato il suddetto sig. De Paoli 
delle operazioni successive che devono fare per cimen- 
tare r oro di cui si trattava , se gli è dal medesima 
rbposto che conveniva far portare detti vasi nel for- 
nello o sia forno che si era fatto espressamente fare 
a sua indicazione in essa regia zecca , per farvi senz’ al- 
tro mettere il fuoco dopo che si sarebbono in quello 
postati dal suddetto di lui lavorante in presenza di 
tutti ) ma che prima di far ciò e^guire stimava op- 
portuno dichiarare, che lui nel fare il cimento e ne- 
gli altri preparativi della presente operazione nòn 
aveva potuto far altro che regolarsi secondo le dosi 
e secondo il metodo da lui praticato ilella zecca di 
Firenze , quantunque sia pienamente persuaso che 
da un paese all’ altro rattività della legna da ardere' 
e quella degl’ ingredienti possano produrre effetti, di- - 
versi , li quali non si possono esattamente calcolare 
prima di averli sperimentati j che per altro la diver- 
sità che poteva incontrarsi non poteva produrre al- 
tro disordine , che la necessità di replicare 1’ opera- 
zione o di prolungare il fuòco per condurre 1’ oro a 
^ quella perfezione che l’assaggiatore potrebbe ritrova- 
re mancante dall’ intiera finezza , la qual necessità , 
presa che fosse la sufficiente pratica, sopra gli uten- 
siglj ed ingredienti che al presente si adoperavano 
per la prima volta, doveva regolarmente cessare. ^ 
Oltre di che ha pure aggiunto che stimava anche 
opportuno di dichiarare , come lui aveva posto a 
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cimentare l'oro basso di carati dieciolto e grani veo- 
tidue separatamente dall’ altro oro delle doble di 
carati ventidue per servire all’ esperimento in tal 
guisa comandato , ma che del rimanente questa se> 
parazione per il servigio usuale delle zecche non la 
credeva necessaria , anzi dannosa , perchè è molto 
dilhcile che l’ oro cosi basso venga raUfìnato senza 
cimentarlo due volte , onde per non fare questa spe- 
sa inutile aveva sempre praticato o di alligarlo pri- 
ma di esporlo al cimento con cisaglie od altri rot- 
tami di pasta raffinata che nel lavoro andante delle 

zecche non mancano , ovvero aveva praticato di con- 
\ 

fonderlo nella pasta delle lisbonine o d’ altra simile 
a bontà di carati ventidue circa , di modo tale che 
componendo una pasta di bontà tra li carati venta- 
vo in ventidue l’ operazione potesse sicuramente con- 
cludersi con una cimentazione sola , e che lui per 
tal causa a chi gli portava ori bassi in piccola quan- 
tità fra altri della bontà di carati Ventidue circa , 
non faceva loro spendere a titolo di cimentazione al- 
cuna somma di più , come altre volte ha dichiarato , 
poiché non veniva obbligato a cimentarli separata- 
mente ed aveva il comodo confondendoli colle pa- 
ste migliori dì cimentarli senza maggiore spesa* E 
dopo di ciò avendo l’ illustrissimo sig. reggente pre- 
sidente Neri ordinato che si dovessero far portare 
al suddetto fornello li tre vasi contenenti come sopra, 
l’oro , si è chiamato il Giacomo Bugella , da cui prei 
sine due e l’altro presosi dal Sebastiano Fancelli si 
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sono li medesimi instradati nel posto dell’ aedéRilito 
fornello , ove si è pure nello stesso tempo ttasfetilo 
il prefato sig. reggente presidente seguitato da tutti 
li signori intervenuti nell* atta; essendosi in presenza 
di tutti dal Fancelli suddettò collocato in esso for- 
nello per mezzo di un buco o sia apertura di lar- 
ghezza in circa due palmi della mano , lasciata so- 
pra il piano del medesimo, coà aver riposto ogni 
vaso sopra lina pianella piccola di (ptelle ordinarie 
che si fanno per gli stemiti delle càmere dal lato si- 
nistro di detto fornello , e nello spazio dove non vi 
era verana apertura de’ bastoni di ferro stativi ap- 
posti per mettervi sopra la legna , in modo clic la 
Ccnère di questa potesse cader per di sótto dove vi 
era un repiano vuoto , sia per ricevere detta cenere , 
sia per dare maggior attività al fuoco mediante un' 
apertura lasciatagli , oltre a quella che era necessa- 
ria per mettere la legna dentro detto fornello ; e str- 
hito postati come sopta detti vasi , ano sdccessiva- 
mente all’ altro, con essersi però posto il piit pic^ 
colo e U più vicino alla bocca del fornello destinatà 
per porvi dentro la legna , si è devenato a cfahider 
Faperlura esistente sul piano del medesimo Con una 
pietra di taglio di spessore quattro traversi di dito 
circa', che si è lutata tutto all’intorno dai quattro 
lati acciocché il fuoco non potesse aver per essi al- 
cun' respiro, _ e successivamente essendosi messa qual- 
che quantità di ramaglia di bosco dolce in esso for^ 
nello vi si è appicchiato il fuoco , che ' sr è senipre 
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mantenuto e doveva mantenersegli , come si spiegò il 
sìg. De Paoli ^ poco meno di due volte ventiquattro 
ore , con usare eziandio della legna piò consìstento 
di dette ramaglie, sebbene anche di bosco dolOl , 
onde essendo già le ore dieciotto e più di esso gior- 
ne , considerando il prefato illustrissimo sig. reggen^ 
te presidente che era inutile la di lui presenza e 
qoella di tutti ^li altri , ad esclusione di quella del 
sig. De Paoli e del Fancelli di lui lavorante , ha or> 
dinato che il sig. D'Este dovesse dare le disposizio- 
ni convenienti perchè venisse somministrata la legna 
che verrebbe richiesta da esso Fancelli , e che nelle 
due notti pendenti le quali si doveva continuare il 
fuoco a detto fornello vi fosse sempre di compagnia 
del medesimo il Bugella , o qualchedun altro dei 
servienti della fonderia a vicenda per dargli quell’ as- 
sistenza di cui potesse abbisognare , o che si richie- 
desse per qualche avenimento impensato o struordi- 
uario; il che detto sig. D’Este avendo promesso di 
fare , si sono perciò tutti di cui sopra ritirati alle 
«ase loro dopo detto illustriftimo sig. reggente pre- 
sidente , con intelligenza di ritrovarsi poi in zecca la 
mattina de’ quindici per assistere alle operazioni che 
si farebbero. 


' Milsno adi i5 dicembre r^Sr. 

Essendosi trasferito nella regia zecca l’ illustrissim» 
ug. reggente presidente Beri , ha ritrovato che il «ig. 
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Zanoblo De Paoli per merzo del Sebastiano Fancelli 
di lui lavorante aveva fatto levare dal fornello in 
presenza e con assistenza delli signori Angelo Fran* 
cesco Marietti e direttore della zecca di Torino Coni- 
payre il vaso in cui si era posto alla cimcntazione 
l’oro basso con qualche poco in fondo di quello delle 
doble di Portogallo , c che gili con essersi disarmato 
del filo di ferro ed eziandio rotto detto vaso si era 
vuotato l’oro e cimento di esso in un bacile di rame, 
coll’ avvertenza avuta per quanto era stato possibile 
di non confondere ì pezzi dell’oro delle doble coll’al- 
tro basso suddetti, con essersi eziandio puliti nel mi- 
glior modo praticabile detti pezzi ; e sopraggiunto 
poco dopo il sig. regio revisore D’Este, fu proposto 
dal sig. De Paoli anche in presenza di esso a detto 
illustrissimo sig. reggente presidente , che avrebbe 
stimato di far fondere separatamente il suddetto oro 
per indi farne fare l’assaggio , e saperne con ciò la 
bontà prima di levare dal fornello gli altri due vasi, 
e perchè non vi è stata alcuna proposizione in con- 
trario sopra di tale idea, avendovi il prefato sig. 
reggente presidente tosto aderito , si è perciò messo 
detto oro in due crogiuoli nuovi di terra d* Alema- 
gna di ■ una capacità conveniente ; in seguilo di che 
passati tutti nella camera del fornello a mantice si è 
cominciato dal fondere l’oro della pasta delle doble 
di Portogallo, che si, è gettato iir una piccola ver- 
ghetta, e successivamente fattosi pure fondere l’altro 
oro della pasta ba.ssa si è con esso gettata altra pic- 
^ cola 
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cola verga della lunghezza del canale della zecca , 
che dopo di ‘ essersi raccolte e ritenute a parte dal 
sig. De Paoli le grana di esse fondite sono poi state 
presentite esse verghe al prefato sig. reggente presi- 
dente , ed indi da esso riconsegnate ad esso sig. De 
Paoli. Dopo di che essendosi l’accennato sig. reg- 
gente presidente col seguilo di tutti trasferito alla casa 
del sig. assaggiatore Brusasorzi , che già era stato pre- 
venuto di tenersi pronto per fare l’assaggio di detti 
ori , si sono perciò ad esso presentate la verghetta e 
verga suddetta , e presi otto grani di marco dell’oro 
tanto dell’ una che dell’ altra è devenuto al peso di 
somella del medesimo in presenza di tutti , ed alle 
SBccessive operazioni per detti assaggi , quali termi- 
nate essendosi pesata la polvere di ogni assaggio ia 
presenza pure di tutti , con essersi cominciato da 
quello dell’ oro della verghetta , questo è risultato a 
bontà di carati ventidue e grani ventidue larghi , 
• l’altro della verga alla bontà di carati ventitré e 
grani due scarsi ; e dopo di ciò si è preso il con- 
certo f a suggerimento ed istanza del sig. De Paoli , 
di lasciare ancora al fuoco sino al giorno seguente 
l’oro de’ due vasi rimasti « lasciati nel fornello , es- 
sendo partito dalla casa di detto sig. Brusasorzi di 
compagnia del sig. D’Este, non solamente per poter 
riporre in zecca sotto doppia chiave la verga e ver- 
ghetta suddetta , ma anche per dar gli ordini conve- 
nienti per la continuazione del fuoco a detto fornello 
come sopra; e gli altri si sono ritirati alle case loro. 

ruttai. Tom. //. R 
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Milano li i6 diccàBre i^5i. 

In seguito del concerto , di cui nel verbiffe ante- 
cedente f essendosi ritrovati nella regia zecca li signori 
Angelo Francesco Marietti e direttore della zecca di 
Torino Conipayre , ove giunse poco dopo il sig. Za- 
nobio De Paoli col Sebastiano Fancelli di lui lavo- 
rante , sull’istanza da detto sig. De Paoli fatta di' 
estrarre l’oro de’ due vasi, che si erano nel giorno 
dinanzi lasciati in cimentazione, e per essersi da esso 
stimato di non lasciarveli stare più tardi delle due 
ore incirca della sera si erano ritirati e riposti nella 
camera attigua a quella delle bilancie, con aversi in 
tale occasione avuta la presenza del sig. regio, revi- 
sore D’Esle per aprire e chiuder di nuovo detta ca- 
mera colla chiave da lui tenuta , oltre a quella che 
aveva detto signor De Paoli , si sono perciò fatti 
estrarre da detta camera li predetti vasi , precedente 
l’apertura dell’uscio della medesima con l’intervento 
^el suddetto sig. D’Este pure comparso , e traspor- 
tati detti vasi nella giù detta camera delle bilance 
con un bacinone di rame dentro cui erano riposti , 
si è da esso vuotato in primo luogo l’oro e cimento 
che erano in uno di essi, con aver praticato l’istesso 
rispetto, all’ oro e cimento che era contenuto nell’ al- 
tro ; e fattasi la raccolta di tutti li pezzi d’oro con 
averli puliti dalla polvere o sia cimento uno per uno^ 
<i sono indi uniti a pestati assieme in forma di farli 
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«tare la ua crogiuolo di ^erra di Alemàgna di capa- 
cità conveniente per porli in fondita , e dopo di ct- 
sersi cribiate le polveri per raccogliere anche i pic- 
coli frammenti d’oro che iO esse erano confusi , si 
«ono fatte riporre deKe polveri nella suddetta camera 
del bacino suddetto, e chiusa di nuovo la medesima 
•i è da tutti passato di compagnia del suddetto sig. 
De Paoli ed al seguito del di lui lavorante nella 
tnera del fornello a mantice , ove si è riposto da 
detto Fancelli al fuoco il crogiuolo contenente l’oro 
che ha pestato , e fattosi fondere detto oro si è dopo 
riconosciuto fuso il medesimo divenuto al getto di 
tante lastre che la materia ha potuto formare ; e rac- 
colte successivamente le grana di fondita si del cro- 
giuolo suddetto che altre , si sono riposte in un va- 
so di legno assieme a tutte le lastre suddette, ad 
esclusione di una lasciata fuori per portare a casa 
del sig. assaggiatore Brusasorzi per farne prendere il 
materiale necessario per l’assaggio ; e passati di nuo- 
vo nella camera delie bilance della zecca si è ripo- 
sto il suddetto vaso di legno coll^ Oro in esso conte- 
nuto , e col medesimo ivi portato nella camera ivi 
contigua stsUa di nuovo a tale elTetto aperta cd indi 
chiosa colle rispettive chiavi dalli signori D’ Fste e 
De Paoli. Dopo di che trasferiti cui sopra colla lastra 
suddetta portata da esso sig. D’ £sle alla casa del 
suddetto sig. assaggiatore Brusasorzi, e presentata sul 
tavolino del laboratorio del medesimo detta lastra , 
riconosciuta dal sig. De Paoli per la stessa e mede- 

Ra 
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8Ìma portata dalla zecca , si è ad istanza di quest» 
preso da esso signor Brusasorzi il materiale necessa- 
rio per far l’assaggio dell’ oro di quella , nel mentre 
medesimo che giunse ivi l’ illustrissimo sig. reggente 
presidente Neri per vederlo fare , onde pesatosi detto 
jnateriale si è dato principio alle operazioni per det- 
to assaggio alla presenza di tutti con essersi nella 
stessa forma terminate, dopo che per altro il sig. 
De Paoli aveva visto che nel cavarsi dalla coppella il 
bottone del materiale in essa affinato detto bottone 
aveva fiorito, e si era visto perciò in detta coppella 
qualche piccolo granolino di materiale che u era poi 
disperso senza essersi potuto metter nel sagginolo , on- 
de terminatosi ciò non ostante come sopra detto as- 
saggio si è ritrovato l’oro di essa lastra alla bontà di 
carati ventitré e grani nove larghi. Dopo di che seb- 
bene dal suddetto illustrissimo sig. reggente presidente 
Neri sia stato ordinato al sig. De Paoli di riportare 
di compagnia del sig. D’Este detta lastra nella regia 
zecca , e riporla assieme alle altre che erano sotto 
chiave nella camera suddetta , come hanno ambi pro- 
messo di fare, si è tuttavia dal medesimo stimato 
conveniente di ordinare sulle istanze di detto sig. De^ 
Paoli che all’ indomani dovesse farsi ripeter l’assaggio 
dell’oro di detta lastra, ed anche di quello già fat- 
tosi precedentemente dagli altri della verga e ver- 
ghetta suddetta, ad effetto che la bontà di tutti delti 
ori venisse accertata maggiormente e non ve ne fossa 
più dubbio alcuno , non tanto. per l’ incidente occasi 
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»o come sopra all’ ultimo , quanto per quelli che senza 
essere stati osservati potessero esser succeduti ne’ptir 
mi : ed in tal concerto si sono tutti ritirati. 

Milano 17 dicendirs ijSi. 

Giusta la determinazione , di cui nel verbale pre- 
cedente , ritrovatisi in zecca li signori regio revisore 
D’ £ste e Zanobio De Paoli , si è dai medesimi in 
presenza de’ signori Angelo Francesco Marietti e di- 
rettore della zecca di Torino Compayre devenuto 
all’apertura delia camera attigua a quella delle bi- 
lance, ed estratte da essa la lastra, verga e verghet- 
ta d’oro cimentalo da detto sig. De Paoli già state 
assaggiale , e dopo chiusasi detta camera , presa detta 
lastra, verga e verghetta dai sig. De Paoli si è il 
medesimo , di compagnia di tutti di cui sopra , tra- 
sferito alla casa del sig. assaggiatore Brusasorzi , che 
ritrovato nel suo laboratorio in aspettativa di fare 
l’assaggio nuovo di detti ori sulla presentazione che 
il sig. De Paoli ha cominciato fargli della lastra , ha 
tagliato e presi grani otto di marco dell’ oro di essa -, 
ed indi ha fatto lo stesso rispetto alla verga, con 
aver successivamente presi altri grani otto dell’oro 
della verghetta ; e mentre si disponeva a pesare detti 
assaggi , essendo giunto l’ illustrissimo sig. reggente 
presidente Neri vi ha poi proceduto anche in di lui 
presenza , con aver poi dato principio , proseguile e 
terminate tutte le operazioni necessarie al cospetto 
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di tutti. E con ciò l’oro della lastra è risultato a boiidt 
di f:arati ventitré e grani undici scarsi , quello della 
verga a bontà di carati ventitré e grani due, e quella 
della verghetta a bontà di carati ventiduc e grani ‘ 
ventidue ; onde dopo di ciò si è dall’ illustrissimo 
sig. reggente presidente ordinato al sìg. De Paoli di 
dover poi riportare di compagnia del sig. D’ Este alla 
regia lecca detta lastra, verga e verghetta d’oro per 
riporle sotto chiave, secondo il solito , conforme han> 
no promessa di fare. Ma dal sig. De Paoli , in vista 
de’ predetti assaggi si è fatto osserv'are , come la ci- 
mentazione sin qui fatta aveva prodotto diversi effetti 
nelle tre diverse specie d’oro , poiché nell’ oro della 
verga , che era a bontà di carati dieciotto e grani 
Ventidne , aveva prodotto un miglioramento di carati 
quattro e grani quattro ; nell’oro della verghetta , 
«che era a bontà di carati ventidue efd era stata 
nell’istesso recipiente che aveva servito' per quello 
della verga , e per conseguenza aveva sofferto l’ istes- 
M fuoco , aveva prodotto un' miglioramento di soH 
grani ventidue ; e nell’ oro della lastra , che simil- 
mente era a bontà di ventidue carati e che aveva 
sofferto qualche ora più di fuoco , aveva prodotto 
nn miglioramento di quasi un carato e mezzo ^ onde 
stimò opportuno dì dichiarare , come in Firenze era 
di prima solito di usare nelle cimentazioni due terzi 
di polvere - di mattone ed un terzo di sale di quellò 
di Yplterra , che si vende comunemente per uso dello 
tav ole e per conseguenza del .piu debole , e che in 
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appresso avendo osservato che questa dose di sale 
poteva diminuirsi di più l’aveva ridotta al solo quar- 
to in tre quarti di polvere di mattone , poiché l’ in- 
dustria principale per render quest’ operazione più 
facile e meno dispendiosa consisteva principalmente 
nel regolare raltivitù di questo sale , la quale se è 
minore del giusto non conduce l’oro all’ultima raf- 
finazione in una cottura sola, ma se è maggiore del 
bisognevole , quantunque raffini con certezza l’oro a 
bontà di carati ventiquattro , ne fa però perdere una 
molto maggior dose nelle terre da ricuperarsi con 
maggiori spese , e molto più anche ne sfuma senza 
potersi ricuperare j che premessa una tale pratica, 
avendo egli dovuto usar in Milano un saie nuovo e 
da lui prima non potuto sperimentare , aveva creduto 
di soddisfare al suo dovere protestandosi , come fece 
sotto li i3 corrente dicembre, che in un primo espe- 
rimento fatto con saie non provato e con tutti gli 
altri ingredienti ed ulensiglj per lui nuovi non po- 
teva accertarsi l’operazione in modo da terminarsi in 
una cottura sola , e che ferma stante tale protesta 
aveva creduto di dover esperimentare il sale comu- 
ne e più debole di Milano nel modo che era usato 
in Firenze , rinforzando solamente per maggior cau- 
tela la dose , e ponendo nell’ oro di ventidue carati 
in vece di un quarto un terzo di saie in due terzi 
di polvere di mattone , come si è sopra spiegato nel 
verbale dei io corrente, ed astenendosi di accrescere 
maggiormente la dose, perchè sebbene così l’oro fosse 
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per condursi siciirainente a bontà di carati ventiquat- 
tro vi era il pericolo di cader nell’altro inconveniente 
della troppa perdita dell’oro, che doveva principal- 
mente aversi in vista in quest’ esperimento che si fa 
con per mostrare per curiosità l’opera della cimen- 
lazione , ma al solo fine di accertare la spesa neces- 
saria nella medesima j che però conoscendosi che il 
sale comune di Milano è piu debole che il' sale co- 
mune di Volterra che si vende in Firenze , era ne- 
cessario , volendo proseguire in Milano tale operazio- 
ne , rinforzare la dose di detto sale comune fino alia 
proporzione che con replicati esperimenti si ritroverà 
più congrua , ovvero servirsi di un sale più forte 
corno quello di Trapani o altro che abbia conservato 
]a sua originale attività , e non sia mescolato ed in- 
debolito per uso della pubblica vendila , nel che per 
altro vi vorrebbero diverse prove per fissare l«i doso 
giusta e difendere l’oro dalla troppa attività } che non 
lasciava di ciò dubbio alcun* l’esperimento fatto sopra 
r oro basso di carati dieciotto e grani ventidue , nel 
quale non avendo avuto dubbio di poter passare nella 
prima cottura il segno, aveva posto sale sopra la do- 
se del terzo impiegata nell’oro delle lisbonine senza 
alcuna moderazione , e da tale abbondanza si trova- 
va derivato il gran miglioramento occorso in quest’ 
oro di quattro carati e grani quattro , sicché gra- 
duando a forza di qualche successiva esperienza l’at- 
tività del sale che in ciaschedun paese deve e può 
usarsi, è facile trovar la dose che- sia proporz.ioiiata 
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fe che assicuri il punto della piìi perfetta rafSnaeione 
e della minor perdita dell’oro tra le terre, al qnal 
punto si perviene con la diligenza estrema e con la 
lunga pratica dell’ artefice , piuttosto che con le re- 
gole generali che sono brevi e facili per ognuno. Ed 
essendo tali dichiarazioni parse opportune per i pre- 
senti esperimenti all’ illustrissimo sig. reggente presi- 
dente Neri , ha perciò ordinato che si riducessero 
quivi in iscritto, con aver successivamente prescritto 
che nel giorno susseguente si dovesse restituire al 
sig. De Paoli tutto l’oro provenuto dal primo esperi- 
mento della cimentazione precedente , giusto peso da 
farsene , ad effetto che possa devenire alle operazio- 
ni necessarie per farne una seconda cottura per ri- 
durlo alla bontà di carati ventiquattro ; e di più che 
in tanto si dasse nello stesso tempo principio a ma- 
cinare al mercurio le terre e materiali che erano 

I 

stali impiegati a detta prima cimentazione, per ricu- 
perare l’oro e l’argento che in essi potesse essere 
cont^nnto e rimasto. 


Milano li i8 dicembre ty5i. 

Giunto nella regia zecca il sig. Angelo Francesco 
Marietti in tempo che già vi si ritrovavano li si- 
gnori Zanobio De Paoli e direttore di quella di To- 
rino Compayre , si è aperta la camera dove si era 
secondo il solito riposto l’ oro di cui ne’ precedenti 
verbali , mediante la chiave esistente presso detto 
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«g- ,D« Paoli e quella che era tenuta dal sig. regiq 
reviaore D’£«te., stata di sua commissione presen- 
tata da Giacomo Bugella serviente in essa recca, c 
dopa di ciò fattosi estrarre da esso Bugella non 
loeuo detto oro che le polveri , terre e vasi già 
impiegati nella cimentazione di esso , si è comin- 
ciato dai tagliare dell’ oro di quella delle lastre 
dalla quele il sig. assaggiatore Brusasorzi aveva 
preso il materiale per farne l’assaggio, con averne 
tagliato un pezzo precisamente successivo al posto 
dove sì era da cui sopra preso l’ assaggio , avendo 
ridotto detto peazo al giusto peso di un’ oncia j 
indi si è pure tagliato e preso altro pezzo, pur del 
-giusto poso di un’ oncia dalla .verga qui avanti . d-e- 
scatta, con essersi anche preso e tagliato altro pet- 
*o dalla venghetta pure di un’ óncia di giusto peso , 
coll’avvertenza medesima di ferii tagliare precisa- 
■aeate anche ai posto successivo a quello da dove 
-il sig. BruSasorzi avea presi li rispettivi assaggi, con 
essersi dette tre once d’oro delle tre. differenti, bon- 
tà ritennte a parte dal sig. De Paoli d’ ordine dell’ 
illustrissimo sig. leggente presidente Neri , per ser- 
vizio di altri successivi esperimenti. £ ciò fatto , es- 
sendosi devCnutò al peso dell’ oro già passato per 
■T operazione -del cimento , che doveva esser rimesso 
-a detto ’sìg. De Paoli per i’ effetto di trui nel pre- 
'cedente verbale, si è trovato che l’oro in lastre era 
■in peso onoe -cento vent'otto, denari due e grani 
llieciottD f che quello deUa vci3|^ «ra in peso once 
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tredici , denari uno e grani dieciotto , e che cjuclló 
della verghelta pesava once tre, denari quattro è 
grani dodici , oltre di che vi erano once una , de- 
nari dieciotto e grani tredici di rottami , facienti in 
tutto oiicé cento quarantasei , denari tre e grani tre- 
dici;' il qual oro, giunto che fu in zecca, il suddet- 
to illuslrissimò sig. reggente presidente si spiegò po- 
tersi poi rimetterp a detto sig. Die Paoli lunedì all’ 
ora prima , senza intervento di alcun altro che del 
sig. D’ Este , acciocché potesse profittare del tempo 
con essere di più buon mattino in zecca per fare su 
di esso le operazioni opportune per fame una nuova 
cimentazione con maggior speditezza , senza la ne- 
cessitai di ridurre in iscritto il seguito di questa se- 
conda operazione , sebbene dovrebbe lasciarla osser- 
vare a chiunque degli intervenuti nelle precedenti 
che avrebbe stimato di portarsi a vederla. E dopo 
di ciò si sono sul campo fatte portare le polveri, 
terre e vasi già intpiegati nella prima cimentazione 
in quella delle camere degli opera] di detta zecca 
dove si era battuto l’ oro , ove si è fatta collocare 
ama delle macine di pietra dèlia medesima zecca 
inservienti per le spazzature , acciocché potesse far 
ivi macinare dette polveri, teive e vasi di terra pe- 
stati che fossero , ed a tal fine sull’ istanza di detto 
sig. De Paoli se gli é provvisto una botte di terta 
piena di argento vivo o sia mercurio , che pesatosi 
si è ritrovato pesare di brutto e così comprèso detto 
mercurio marchi cinquantacinque abbóndanti ; e si 
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è detta boUe fatta portare dal suddetto sig. l)e Paoli 
nella camera dove si è come sopra riposta la maci- 
na , avendo ritirata la chiave di detta camera per 
valersene ad aprirla quando farebbe lavorare alla 
macinatura , ed anche chiuderla di notte tempo ed 
in quelle ore che dovrebbe interrompersi detto la- 
voro : in seguito di che si è lasciato in libertà di 
poter far lavorare , essendosi il predetto illustrbsimo 
sig. reggente presidente ritirato assieme agli altri. 

ijSi ad! dicembre in Milano. 

Essendosi ne' giorni precedenti inteso dal stg. Za- 
aobio De Paoli, che la macinatura o sia spazzatura 
delle polveri e terre del cimento poteva esser ter- 
minala la sera dei aa detto mese, si è perciò ritro- 
vato nella regia zecca il sig. regio revisore D’Este 
assieme al sig. direttore di quella di Torino Com- 
porre , con intervento de’ quali si è devenuto per 
mezzo dì un uomo dì questa città dì professione la- 
va-terre degli orefici allo sciugamento della macina, 
da cui oltre l’ acqua si è pure estratta la terra che 
vi era colla dovuta avvertenza di non disperdere 
del mercurio, e dopo di ciò raccoltosi il mercurio 
che si ritrovava al fondo di detta macina , e leva- 
tosi secondo le regole dell’ arte si è struccato o sia 
messo nella pelle camossata per premerlo e farlo 
uscire per i pori della medesima , con ritenere den 
tro di essa unito in forma di pttUa d materiale di 
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oro , argento e lega che per mezao di detto mei-ca- 
rio poteva essersi ricuperato , in deduiione singolar- 
mente de’ consumi dell’ oro che era stato messo alla 
cimentazione ; e perchè con tale operazione si erano 
ricavate due palle di malgama , riconosciuta in peso 
di marco once venlinove e mezza , perciò si sono 
subito dopo consegnate a detto lava-terre , dal quale 
si è messa detta malgama in una bozzetta di vetro 
ben lutata tutto all’ intorno , siccome anche nel suo 
collo , ed indi riposta la medesima al fuoco con 
l’opportuno recipiente si è devenuto alla separazione 
del mercurio da’ metalli rimasti in detta bozzetta di 
vetro , con essersi perciò questa levata dal fuoco to- 
sto che si riconobbe che questo poteva aver separa- 
to o sia effumalo tutto detto mercurio ; e dopo di 
ciò essendosi rotta detta bozzetta di vetro si è raccol- 
to e messo tutto assieme il materiale che si è ritro- 
vato in essa , con essersi posto in un crogiuolo in 
fondita , da cui si è indi ricavata una verghe tta in 
peso once quattro e denari sette , e messasi a parte 
detta verghetta per far poi fare l’assaggio della bon- 
tà a cui poteva essere sia per argento che per oro , 
si è passato a lavare il mercurio ricuperato coll’ ef- 
fumazione o sia fuoco dalla malgama , quale essen- 
dosi poi rimesso assieme a quello ricavato colla 
pelle camossato nella botte di terra in cui era 
stato somministrato, e fattosi il computo di quanto 
detta botte rimaneva in peso totale si è riconosciuto 
essere queste , che vi è stato un consumo- di once 
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venti sopra marchi ventuno e once Mtte , che i{ 
sig. De Paoli aveva fatto estrarre dall’ accennata botte 
per riporre nella suddetta naacina. Dopo di che ri- 
tiratosi il tutto nella camera solita sotto chiave , si 
è detto sig. De Paoli incaricato di render conto all’ 
illustritsimo sig. reggente presidente Neri , che do- 
veva portarsi in zecca , dell’ operatosi e di quanto 
era con dette operazioni risultato > essendosi gli al- 
tri , per essere improbabile attesa l’ ora tarda la ve- 
nuta di detto sig. reggente presidente , ritirati alle 
case loro. 

r]5i adì a9 dicembre in Slilaop. 

In seguito agli ordini dell’ illustrissimo sig. rpg- 
gentc presidente Neri , dovendosi far procedere all* 
assaggio della verghetta ricavatasi dalla macinatura 
a mercurio delle terrp e polveri provenute dalla 
cimentazione gilt terminata ^ per l’ effetto di liqui- 
dare il consumo che poteva esser occorso saU’^rp 
su di cui si era fatta l’operazione, si è perciò riteo- 
vato in zecca il sig. direttore di quella di Torino 
Compayre , e giuntovi il sig. De Paoli .fi è dal mer 
desimo estratta 4^1^ solita camera stata aperta coq 
la chiave da esso tenuta e con quella che era presso 
il sig. D’ Este presentata dal ^ogella l<t verghetta 
suddetta , non meno die un’ altra d’oro stata forma- 
ta colla fusa fatta in zecca da detto sig. De Paoli 
d’ ordine del sopra mentovato sig. reggente presi- 
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jrate , deir oncia d’ oro di cadauna delle tre qualità 
jìsultate come avanti dalla giii fatta cimentazioae , e 
ritenute dette due Targhette da esso sig. Da Paoli 
si è di compagnia del suddetto sig. Compayre tra.» 
sferito alla casa del sig. assaggiatore Brusasoni, che 
ritrovato nel di lui laboratorio ha avuta l’ istanza da 
detto sig. De Paoli di cominciare a tagliarsi da ca» 
dauna delle suddette verghette , stategli a tale effeU 
to presentate , il materiale necessario per fame 1’ as- 
saggio con fame il peso che doveva precedere, frat- 
tanto che sarebbe giunto il suddetto illustrissimo sig. 
reggente presidente , non meno che li signori ragio- 
nato generale Zanatta e regio revisore D’Esle, oltre 
il sig. Angelo Francesco Marietti, tutti stati resi av- 
vertiti d’ordine di esso sig. reggente presidente di 
ritrovarsi ivi -, onde avendo detto sig. Brnsasont 
praticato quanto sopra, con aver presi e tagliati 
grani otto di marco della verghetta d’oro, c denari 
tre e grani sei dall’altra del dorato ricavato dalle 
terre della macina, ha poi principiate le di lui ope- 
tasioni per detti assaggi , che avendo iudi terminati 
in tempo che erano comparsi tutti di cui so{>t a , è 
perciò risultato che la verghetta d’oro era a bontà 
di carati ventitré e grani uno scarso, e che quella 
del dorato , quanto all’ argento era di bontà v denari 
nndici e grani ventidue, e di carati uno e. gra..i tre 
quanto all’ oro ; e però ponzonatesi da esso sig. Bru- 
sAorzi col di lui solito pontone dette due verghette 
per prova della loro identità negli occorrenti, si so- 
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no in appretso ritirate dal detto lig. De Paoli per 
riporle nella camera della zecca setto chiave , come 
gli fu ordinato dal suddetto illutrissimo sig. reggente 
presidente. £ presosi dal medesimo a discorrere suc- 
cessivamente sul fatto di cui si tratta, è venuto a 
conchiudere doversi formare un conto specifico dell’ 
oro fino stato posto dal sig. De Paoli alla cimentazione , 
e del ricavato dalla medesima che ha ripigliato per 
renderlo di tutta bontà con uua simil nuova opera- 
zione, per liquidarne il consumo occorso, avuto ri- 
guardo al ricuperato dalle terre col beneficio della 
macina j e che si dovesse pure formare altro conto 
di tutte le spese fatte per detta cimentazione , eoa 
intelligenza che si sarebbero detti conti esaminati da 
tutti uniti assieme, per fissare a quanto possa essere 
giustamente rilevata la spesa di detta prima cimeo^ 
tazione. 

. Milano li a gennajo i^Sa. ^ 

Formati li conti, de’ quali nel precedente verbale 
dei ay dicembre si è dall’ illustrissimo sig. reggente 
presidente Neri incominciato a devenire ad uno scru- 
tinio in un congresso tenuto alla di lui casa, in cui 
oltre de’ signori ragionato generale Zanatta e regio 
revisore D’Elste sono intervenuti li signori -Angelo 
Francesco Marietti, Zanobio De Paoli e direttore 
della zecca di Torino Gompayre) e si è in. primo 
luogo stabilito che non. dovesse portarsi in detti 

conti 
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conti l’oro consumato nella fondita ed impiegato 
negli assaggi delle lisbonine state in principio fuse p 
e dell’oro basso in verga stato consegnato per l’espe- 
rimcnlo della cimentazione , siccome nemmeno le 
spese di essa fondita ed assaggi , e ciò sulla massi* 
ma che il principio della cimentazione si deve sol- 
tanto considerare dall’ operazione di battere, o far 
battere 1’ orp in lamine , consegnandolo in dirittura 
al battitore , ovvero facendolo prima passare per il 
cilindro nel modo che secondo le circostanze il ci- 
mentatore giudica di maggior facilità e risparmio j e 
quanto agli assaggi suddetti dovendo il cimentatore 
ricever l’oro saggiato per farsi debitore anche del 
fino di esso, devono perciò questi andare a carico 
di chi rimette l’oro a cimentare come un prelimi- 
nare indispensabile di qualunque consegna d’ oro p 
non già a carico del cimentatore che non deve soc- 
combere a tale spesa. In secondo luogo si è stabili- 
to , cTie per regolare la spesa della cimentazione 
non si potesse far stato delle spese che attualmente 
erano occorse fare al sig. revisore D’ £ste nei pre- 
senti esperimenti, che hanno per necessità richiesto 
un apparato di cose superflue all’ uso continuo , se 
non per fissare in vista di ciascheduna operazione 
ed in vista dei prezzi occorsi nei materiali e nelle 
giornate dei diversi operanti il costo , che potrebbe 
risultare in un lavoro corrente e continuato ad uso 
e servigio di una zecca. In terzo luogo si è stabili- 
to, che si debba porre a carico della cimentazione 
Neri. Tom. II. S 
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il consumo e la spesa di due assaggi , cioi delF as- 
saggio s{ieiimentale di cui il cimentatolo suolo aver 
bisogno per prender regola di cavare i vasi da' fuo- 
co , d l’altro deglutivo per 1’ accertamento Vnale 
dell’opera e ])«r poter riconsegnare l’oro condotto alia 
sua intiera bontà. In quarto luogo si è stabilito, che 
SI debbi porre similmente a carico della cimcnVazione 
tutto il consumo dell’ oro cUe non potrà ricuperarsi 
dalle terre del cimento macinate col mercurio ; e 
siccome l’ oro in tal gnisa ricuperato ha bisogno 
della spesa della partizione, si è fcrm’ito di tener a 
calcolo ancbe questa a carico della cimcntaziou'> In 
quinto luogo si è stabilito , siccome nella prima 
coltura l’ oro non è risultato dell’ intiera bontà di 
carati ventiquattro , e non si era perciò ritrovalo 
gllrb cLe un piccolissimo consumo di oro di grani 
diecisette e granoni tredici, questo consumo pjù te- 
nue dal solito non si potesse prendere per regola , 
essendovi tutta la probabilità che nel rìdgrrc detto 
oro con la seconda cottura all’ accennata intiera bontà 
si sarebbe ritrovato un assai maggiore consumo , on- 
de si è fermato di attendere il risultato di detta se- 
conda cottura e di unire assieme i due consumi 
porre in conio la somma , che secondo le regole 
ordinarie deve disperdersi. £ finalmente si è stabili- 
to, che .sopra le spese occorse in questa seconda ci- 
mcnUizione e coltura non si posfa fare altra osser- 
vazione , mentre essendo notorio che l’ oro possa 
laiCnaiSi in una sola operazione non deve darsi do 
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]>itO aTIa cimentazione di due spese , poiché la se- 
conda io un lavoro ordinario non sarebbe per acca- 
dere. E qui avendo il suddetto signor De Paoli 
rappresentato , che era stato già nel giorno prece- 
dente levato il fuoco ali’ oro posto nella detta se- 
conda cimentazione, gli fu da detto illustrissimo sig. 
reggente presidente ordinato di farlo fondere nella 
mattina seguente ed assaggiare successivamente in 
presenza di tutti. 


Milano li 3 gennajo i^Sa. 

Fattosi fondere dal sig. Zanobio De Paoli l’oro ri- 
cavato dalla seconda cimentazione , su di cui avendo 
già fatto fare l’assaggio col mezzo di una piccola 
verga fusa a parta , che era risultata all’ intiera bon- 
tà di carati ventiquattro, ne portò una delle lastre a 
casa del sig. assaggiatore Brusasorzi ritrovato nel di 
lui laboratorio, di compagnia do’ signo.i ragionato 
generale Zanatta , Angelo Francesco Marietti e di^ 
rettore della zecca di Torino Compayre che già ivi 
si ritrovavano , e presentata delta lastra all’ accenna- 
to sig. assaggiatore Brusasorzi si sono da questo ta- 
gliati dalla mtdesima , e presi li grani otto di mare» 
necessari per farne l’ assaggio , a cui essendo indi 
devenuto in presenza di tutti e così anche dell’ illu- 
strissimo sig. reggente presidente Neri ivi giunto , è 
pure risultato detto oro alla perfetta intieri boutadi 
carati ventiquattro. Dopo di che si è dall’ accennato 
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sig. reggente presidente ordinato a detto sig.DePadlt 
di riportare detta lastra nella regia zecca , per ripor* 
la sotto chiave , precedente giusto peso di tutto l’oro 
-provenuto dalla seconda ciineiitazione, con far porre 
con tutta sollecitudine alla macina le terre del ci* 
mento e lavorare indefessamente, affinchè l’operazio* 
ne potesse restare conclusa in quella settimana ; ed 
essendosi proceduto al suddetto peso ne è in primo 
luogo lisultato, che dell’ oro rimesso al sig. De Paoli 
per la seconda cimentazione il medesimo ne ha re* 
stituito in tre lastre a bontà di carati ventiquattro, 
once cento venticinque e denari sei; in una verghet- 
.ta alla stessa bontà once cinque , denari dodici e 
grani tre ; in rottami non posti a detta seconda ci- 
mentazione, e cosi rimasti a bontà di carati ventitré 
,e grani undici , once nove e denari ventitré ; ed in 
un’altra verghetla composta di un’oncia d’oro di 
cadauna delle tre diverse qualità di quello che era 
provenuto dalla prima cimentazione, e che di ordine 
dell’ illustrissimo sig. reggente presidente Neri si era 
ritenuto a parte per la concorrente di detta oncia in 
peso , stante il consunto in un assaggio e Tessersi 
alcune grana messe assieme all’ altro oro di sole on- 
ce due, denari dieclnove e grani sei, a bontà di ca* 
rati ventitré e grani uno. £ si è tutto detto oro la- 
sciato nella suddetta regia zecea sotto doppia e dif: 
ferente chiave. 
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Tcrminataxi la macinatura a mercurio delle terre 
della seconda operazione della cimentazione si è fuso 
il materiale ricavato da dello mercurio , e se ne è 
ricavata una verga piccola, clic fattasi assaggiare dal, 
signor assaggiatore Brusasorzi si è ritrovata a bontà 
per oro carati sette e grani otto , e per argento de- 
nari undici e grani uno, ed in peso once tré, de-; 
nari sedici e grani nove; onde procedutosi dopo di 
ciò in un congresso tenuto a casa dell’ illustrissimo, 
sig. reggente presidente Neri , in cui sono intervenuti 
li signori ragionato generale Zanatta , regio revisore 
D’Estc, regia guardia Perego, non meno ebe li sir 
gnori Angelo Francesco Marietti, assaggiatore Brusa- 
sorzi, Zanobio De Paoli e direttore della zecca di 
Torino Compayre, in primo luogo ad un conto dell’ 
oro stato rimesso al detto sig. De Paoli tanto per la. 
prima che per la seconda cimentazione, si è portato 
primieramente in caricamento quello di cui nel ver- 
bale dei dieci dicembre scorso, consistente in once 
novantasei, denari tre e grani quindici a bontà di 
carati ventidue e grani uno , facienti di fino once 
ottantotto, denari sette, grani sette, granotti ven- 
tuno e granottini quìndici ; in altre once quaran- 
otto, denari quindici e grani dieciotto d’oro a bontà 
di carati ventidue , facienti di fino once quaranta- 
quattro , denari quattordici , grani dieci e granotti 
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dodici ; ed in altre once sedici e denari sette a bon- 
tà di carati dieciolto e grani ventidue,facienti di fino 
once dodici , denari venti , grani quattro e granot- 
fini dieci , e così in tutto d’ oro in liga once cento 
sessanluna ^ denari due e grani nove, e di oro fino 
once cento quarantacinque , denari diecisettc , grani 
ventidue, granotti diecinove e graiiottini quindici. Indi 
da detto totale caricamento si è venuto a dedurre 
l'oro ricavato dalla prima cimentazione , e rimesso , 
come nel verbale dei dieciotto dicembre suddetto, 
per farne la seconda , consistente come ivi , in once 
cento ventotto , denari due e grani dieciolto a bontà 
di carati ventitré e grani undici , faclenti' di fino 
once cento venticinque , denari cinque , grani otto , 
granoni dodici e granoltini sei ; più in altre once 
tredici , denari uno e grani dieciotto a bontà di ca- 
rati ventitré e grani due, fac enti di fino once dodi- 
ci, denari tredici, grani dieciolto, granotti nove e 
granottfni dodici ; in altre once tre , denari quattro 
e grani dodici a bontà di carati ventidue e granotti 
ventidue, che danno di fino once tre , denari uno , 
grani uno e tre granotti ; cd in altre once una , de- 
nari dieciotto e grani tie di rottami delle tre sud- 
dette diverse qualità di ori , che perciò considerali 
per adequato di bontà carati ventitré e grani tre 
danno di fino once una , denari sedici , grani venti- 
tré , granotti dieciotto c granotlini quindici , faciénti 
perciò in tutto once cento quarantasei , denari tre e 
grani tre oro in liga , e di fino once cento quarantit- 
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due, denari tredici, grani tre, granoni dieduove t 
granottini nove ; alle quali essendosi aggiunte le tre 
once d’oro in liga , una di cadauna delle suddette 
tre qualità- state ritenute a parte , come ucìio sless» 
verbale dei dicciotto dicembre , facienti perciò fra 
tutte di fino once due , denari ventuno e granì- un- 
dici, è perciò venuto a rilevare in lutto l’oro por- 
tato in deduzione di quello impiegato nella prima 
cimentazione ad once cento quarantanove, denari tre 
e grani tre oro in liga , ed ad once cento quaran- 
tacinque, denari dicci, grani quattordici, granotti 
diecinove e granottini nove di fino, in m<>do che 
mancavano per compimento delle once cento qua» 
rantacinque , denari diecisctte , grani ventidue , gra- 
notti diecinove e granottini quindici , dell’ oro fino 
rimesso per la prima operazione denari sette, grt^ 
ni etto e granottini sci. Ma da questi si sono poi ia 
primo luogo dedotti denari quattro , grani sedici , 
granotti cinque e granottini sei d’oro fino esistenta 
nel dorato ricavato col mercurio dalle terre di essa 
prima operazione , risultato in peso brutto once quat-’ 
tro , denari tre e grani dieciolto , ed a bontà , come 
nel verbale dei ventinove dicembre , di denari undici 
e grani ventidue quanto all’ argento , e di carati una 
grani tre quanto all’ oro. Di più si sono pure detratti 
denari uno , grani sei c granotti venti d’oro fino am- 
montare di denari uno e grani otto oro] in liga 
stati consunti In quattro assaggi , che secondo le mas- 
sime assentale nel congresso dei due gennajo ooa de- 
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vouo essere a carico dell’ operazione ; e finalmente si è > 
pure devenuto alla deduzione di altri grani quindici 
e granotti dieci d’ oro fino per grani sedici d’oro in 
liga impiegati negli assaggi , che giusta dette massi* 
me devono essere a peso del cimentatore, ma se gli 
porteranno nel conto a denari , assieme al co to 
pure a denari di detti assaggi ; in modo che il con* 
fumo naturale dell’ oro in detta prima operazione 
si è residuato a grani diecisette 'e granotti tredici di 
fino. 

Successivamente poi devenutosi al conto . dell’ oro 
lasciato al sig. De Paoli per la seconda operazione , 
si è in primo luogo ritenuto che il di lui caricamen* 
to doveva essere come sopra once cento quaranta- 
cinque, denari dieci, grani quattordici , granotti dieci*, 
nove e granoltini nove di fino , statigli consegnati } 
ed in deduzione di questo si sono calcolate in primo 
luogo once cento venticinque e denari sei oro in t 

lastra , ed once cinque , denari dodici e grani tre 
oro in verga , tutto a bontà di carati ventiquattro ; 
altre once nove e denari ventitré a bontà di carati 
ventitré e grani undici , facienti di fino once nove, 
denari diecisette e grani quattordici; ed altre once 
due, denari diecinove e grani sei a bontà di carati 
ventitré e grani uno , facenti di fino once due , de- 
nari sedici , grani dieci e granotti dicciotto , e cosi 
in tutto di fino once cento quarantatrè , denari quat- 
tro , grani tre e granotti dieciotto , ai quali si sono i 

aggiunti grani sedici di oro fino stato impiegato in < 
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.due assaggi dell’ ultiiaa operazione di essa cimenta- 
zione, che devono considerarsi come non consunti se 
fosse riuscita la prima , posto che gli assaggi di esse si 
sono già -portati in conto come sopra ; c si sono pure 
aggiunte once una e denari Ire oro fino esistente nel 
dorato ricavato dalle terre della seconda operazione 
messe come avanti alla macina , il che tutto viene a 
formare once cento quarantaquattro , denari sette , 
grani diecinove e granotti dieciotto oro fino , quale 
detratto dalle once cento quarantacinque , denari die- 
ci f grani quattordici , granotti diecinove e granottiiiì 
nove , vi mancherebbero perciò once una , denari 
due , grani diecinove , granotti uno e granottiui no- 
ve d’oro fino , oltre li grani diecisette c granotti tre- 
dici della prima operazione. 

Onde allo stato di detto conto risultando , che il 
consumo dell’ oro occorso nelle dette due cimcnta- 
zioni verrebbe ad importare a ragione di grani qua- 
rantotto circa per cadauna libbra , detto signor De 
Paoli ha stimato opportuno di dichiarare come il 
consumo regolare della cimentazione non dovrebbe 
oltrepassare ,i limiti di un mezzo denaro per ogni 
libbra di oro fino , e che a tal segno può sicura- 
mente peri enirsi regolando , come egli altre volte si 
è espresso , fattività del sale che si adopera , sicché 
avendo egli esperimentato la prima volta che le quat- 
tro once per libbra di salo comune di Milano non 
erano atte a produrre la rafììuanzionc intiera, e ve- 
dendo adesso che con, averne impiegato cinque once 
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io questa^ seconda cimentft^i'oae si veniva ad avere 
tona perdita di oro più alta del 'giusto, era in grado 
«OH ciò di proporzionare il s«?e da adoperarsi , avuto 
riguardo alla diversa bcmtà dell’ oro , in modo d« 
ridurre la perdila ai limiti dt l ' necessario come sen- 
za dubbia segue valendosi di ui.ensiglj ed ingredien- 
ti giù sperimentali. Inoltre stimasi in dovere di rap- 
presentare , come tutta la predetta mancanza dell’ oro 
non si può nel caso presentii attribuire a consumo 
preciso dell’ operazione , poiché in primo luogo egli 
ha avulo soli' tre giorni di tempo per lasciar lavo- 
rare alla macina le terre del cimento , ed è notorio 
che per ricavile da questa operazione tutto quel pro- 
fitto che può .perarsene bisogna farla con maggior 
comodo , talché senza la prefinizione fattagli le avreb- 
be lasciate sotto la macina almeno per sei o sette 
giorni. Secondariamente deve aggiungere che que- 
ste terre , dopo di essere state macinate col mercu- 
rio la prima volta , ritengono non ostante in se qual- 
che particella d’oro , la quale si estrae per mezzo di 
«na seconda operazione che si chiama affìnazione al- 
fa manica , ponendo le terre suddette in una coppella 
con piorabo assieme, col di cui mezzo resta sepafata 
qualche particella d’argento ed oro , la quale ope- 
razione è • stato sempre solito di fare quando aveva 
ammassato una gran quantità di tali terre avanzate 
alla prima macinatura, o che a'Vessero servito alla 
cimentazione di quattro o cinquecento libbre d’oro , 
poidiè la detta affìnazione alla manica in un materia:^ 
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le che possa produrre pòchi denari d’oro nort mette 
a conto rintraprenderla a causa del piombo , del 
fuoco e delle giornate che conviene impiegarvi ; e 
stima anche opportuno di suggerire, come essendo 
caduta la suddetta operazione in giornale di freddo 
rigoroso , Tesperienza insegna essere in tali tempi la 
rTcupcrazione dell’ oro per mezzo del mercurio più 
difficile , e per conseguenza essere solito di riservarla 
prudenzialmente a’ tempi meno rigidi , sicché da tutte 
le predette considerazioni egli argomenta che tutta 
r accennata mancanza d’oro non si possa attribuire 
a consumo preciso, ed è sempre di parere che in 
un lavoro ordinario di cimentazione il consumo non 
debba fissarsi che nella predetta quautità di un mez- 
zo denaro per ogni libbra d’oro. 

In ordine fìnalniante alle spese necessarie per la 
cimentazione fattasi , che si considera come se fosse 
riuscita con una sola operazione , giusta la massima 
di cui nel verbale dei due corrente gcnnajo , si cal- 
colano le seguenti : 

E primo per, passare al cilindro le la- 
stre e monete in natura , mezza giornata 
di uomo capace colla paga di soldi qua- 
rantacinque al giorno lir. 126 

Per l’assistenza a detto uomo per far 
ricuocer l’oro colla paga di soldi trenta 
al giorno, e cosi . i5 — 


lir. I 1 7 6 
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Fer fitto del cavallo del molino di esso 
cilindro per mezza giornata ... » z io 

Per carbone per far ricuocere detto oro 

mezzo moggio » i iS 

Per il consumo , o sia deterioramento 

dei cilindri » ^ io 

Per la battitura di detto oro in lamine 
piu sottili di mollo di quanto erano risul- 
tate da detto cilindro , compresa la paga 
di un uomo assistente al battitore per far- 
le ricuocere, giornate tre a lire quattro 
cadauna tra battiloro ed assistente . » ta — — 

Per moggia due carbone consunto per 

l’operazione » 7“”“ 

Per mattoni compri per ridurre in pol- 
vere per far il cimento — ti 8 

Per libbre sei e mezza grosse di sale 
per far detto cimento a soli 13 . . » 5 18 — • 

Per pestatura e scdacchìatura di detti 
mattoni e saie, mezza giornata d’uomo 

forte • I — — 

Per tre vasi di terra fina colla col loro 
coperchio per mettervi dentro l’oro . » i io — > 

Per filo di ferro grosso e piccolo per 

armatura di delti vasi » — • io — ' 

Per fascine e Icgnc per accendere e 

lir. 3 a a 3 
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mantenere il fuoco al fornello pendenti 

ore quarantotto »i6*— • 

Per un crogiuolo per la fondita dell’ 

oro cimentato (. » 1126 

Per carbone in detta fondita un terzo 

di moggio . s I 3 4 

Per grani sedici d’oro per due assaggi, 
uno d’ esperimento e l’ altro definitivo 
dell’ oro cimentato , compresi soldi 1 o di 
paga per ognuno all’ assaggiatore . . • 4 6 m 

Per la pestatura delle terre e vasi del 
cimento ad un uomo forte per mezza 

giornata » i» m 

Per la macinatura di esse terre al mer- 
curio per giornate due » 4 

Per once venti mercurio consiintosi. » 8 6 8 

Per ricavare la malgama dal mercurio, 
compreso il costo della bozza , del cro- 
giuolo e carbone per la fondita . . » 4 ~ 

Per giornate cinque dei lavorante ci- 
mentatore consunte in manipolare il ci- 
mento , impentolare l’ oro con esso , met- 
tere i vasi al fuoco , accendere e mante- 
nere il medesimo , levare indi detti vasi, 
estrarre da essi l’oro e pulirlo per metter- 
lo in fondita . . . . . . . . . > i 5 


lir. 87 IO % 


! 


Digitized by Google 



*?86 Pr E ni 

Rapporto . . . lìr. 87 io 8 

Per giornate due di un uomo che ha 
assistito alla fondita dell’ oro cimentalo , 
a quella del dorato provenuto dalla mah 
gama , ed ad altri lavori interpolati giu* 
sta il preciso bisogno di esso lavorante a 
lir. a cadauna » 4*— ■*> 


lir. gì IO 8 

Inoltre si è considerato che questa ope- 
razione per condurla a fine richiede la 
necessità di un direttore o impresalo, che 
se ne incariclii e che riceva dalla sua fa- , 

tica e pericolo un conveniente lucro ; sic- 
ché contando che una tal persona possa 
meritare un assegnamento di lire sette al 
giorno , e riflettendo che regolarmente la 
cimentazione si potrebbe eseguire in dieci 
giornale, si è arbitrato che a carico delia 
medesima si possano computare solamente 
lire tre al giprqo , giacche la persona di 
nn direttore o ispettore o impresaro della 
zecca deve supporsi che non resti occupa- 
ta alla sola cimentazione , ma si debba 
meritare la sopradctla intiera giornata di 
lire sette a contemplazione di molte altre 
racooibenze naturali a tal posto , onde a 


lir. gì 10 8 
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tìtolo di lucro corrispcUivo a tale opera 
si è creduto per giusto ariiilrio di HisUeir 
in conto solamente la predetta sontnia di lir> 5 o 
Finalineute venendo al consumo dell’ 
oro , questo si è ritrovalo nelle due ci* 
meiita^ioni , che si considerano per un 
alto solo consistere in denari ventisette e 
grani dodici -, ma siccome per le ragioni 
espresse nella dichiarazione soprascritUt 
del sig. De Paoli , e per altre circo* 
stanze di fatto che sì sono osservate nel 
corso delle passate operazioni , si è consi- 
deralo concordemente che tutta la pre- 
detta mancanza non possa essere consumo 
preciso d’oro , perciò si è arbitrato di porre 
in conto solamente un denaro per libbra; 
e sebbene il sig. De Paoli abbia coiifci'* 
maio di non aver mai ritrovata nella sna 
lunga esperienza fatta nella zecca di Fi- 
renze altra perdila che di un mezzo da- 
naro per libbra , e che potendo anche in 
Milano oan altri successivi esperimenti 
proporzionare la forza del sale sperava 
con sicurezza di ridurre la perdita alia 
delta somma regolare di un mezzo denara 
per libbra , non «stante dovendo farai il 
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presente conto con relazione all’ esperi- 
mento presente non si è crednto di dover - 
estendere 1’ arbitrio maggiormente , rimet- 
tendosi in questo punto alla verità che 
con altri successivi esperimenti potesse met- 
tersi in chiaro , tanto più che da qualcu- 
no è stato suggerito che il costume della 
cecca dì Firenze praticato dal sig. De Paoli 
di non ricevere le lisbonine che a bontà 
di carati ventidue e niente più, poteva 
essere stata una causa di ridurre la per- 
dita a mezzo denaro ; giacché qualche 
volta le lisbonine col saggio si ritrovano 
alquanto vantaggiate -, onde calcolandosi 
detto consumo a denari uno per libbra 
sopra once cento scssantuna , che sono 
libbre tredici ed once cinque, vi sarebbe 
di consumo denari tredici e grani dieci 
di oro fino , che a lire cento ventidue 
l’oncia importano . . . . ^ - lir. 68 

lir. 190 

In deduzione del sopradetto conto di 
spese e consumo si è stabilito altresì che 
debba porsi il ricavo della lega d’argento, 
la quale è stata , calcolando ^i assaggi 
falli sotlo li 39 dicembre e 3 del corren- 
te, 
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di once sci e denari quattro d’argento 
fino , le quali valutate a lire otto , soldi 
quattro, denari otto Toncia porterelAero 
di profitto lire cinquanta , soldi quindici 
e denari cinque ; ma siccome si deve de- 
durle la spesa delia partizione secondo la 
massima del verbale del di due stante , la 
quale in ragione di soldi trenta per ogni 
inarco in 'brutto dell’ argento , oro e lega , 
c di soldi trenta per ogni oncia di oro 
fino, imporla lire tre, soldi sette e denari 
sci , perciò si residua il profitto in lir. 47 7 tt 

La predetta lega il sig. De Paoli ha dichiarato , 
che quantunque sia casuale nella quantità , ha espc- 
rimentato non ostante che in un copioso lavoro si 
può regolarmente calcolare a ragione di mezz’oncia 
d’argento fino per ogni libbra d’oro cimentabile, e 
che quest’ argento in Firenze cedeva a profitto del ' 
cimentatore o impresero della cimentazione , oltre i 
dodici paoli di moneta per libbra che egli si, faceva 
pagare , e che avendo esso sig. De Paoli riunito alla 
zecca che esso dirigeva anche il lavoro o manifattura 
della cimentazione, egli prendeva a suo profitto tanto 
i dodici paoli per libbra d’oro che la lega d’argento 
che se ne ricavava , ed era a suo carico con tal pro- 
fitto di pagare tutte le spese necessarie alla cimenta- 
zione , nel che ha sempre ritrovato qualche utile , il 
quale congiunto agli altri utili sopra la monetazione 
ed altri emolumenti che se gli pervenivano come 

Tom. II. T 
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'zecchiere J formavano l’assegnamento conveniente «' 
tal posto. 

E qui non parendo che rimanga altra osservazione 
da fare sopra gli esperimenti dei passati giorni, si ò 
'dall’illustrissimo sig. reggente presidente Neri ordI.> 
nato che si termini il presente verbale con la sotto* 
scrizione di tutti gl’ intervenienti , e che se ne fo^ 
mi un duplicato originale , da servire uno per Ift 
zecca di Torino e l’altro per. restare in questa zeccR 
di Milano } essendosi cosi eseguito con aver sotto* 
scritto questo per la zecca di Milano e l’altro per la 
zecca di Torino. 

V. Pompeo Neri Delegato. 

Lorenzo Francesco Comporre. 

Antonio Maria Zanatta. 

Pietro D’ Este. 

Gaetano Perego. 

Zanobi Paoli. 

Angelo Francesco Marietti. 

■ Benedetto Brusasorzi. 
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sunti dnlln Tavola di num. VII; e aopra le 
monete considerate nella Tavola di num. XI, 
salve' quelle che' non si trovano aver con- 
fronto co’ nomi delle monete saggiate in To- 
rino , in di cui vece si sono sarrogate le pià 

prossime . . . . » >76 

Xin. Dimostrazione delle proporzioni maggiori 
e minori che si osservano tra 1’ oro e 1’ ar- 
gento monetato nelle principali città d’ Ita- 
lia , calcolata sopra la Tavola di num. XII 
fondata nei saggi concordati in Torino . » «77 
Xn^ Tavola che dimostra il prezzo del marco 
d’ oro fino ragionato sopra tutte le monete 
d’ oro a tenore de’ saggi fatti in Torino ed 
espressi nella Tabella sperimentale di num. II, 
e del prezzo progettato similmente in Torino, 
ritenuto per campione ih filippo a lir. 7. io 
di Milano con la manifattura al a per 100, 

> e si paragona con i prezzi dell’ islesso marco 
d’ oro fino risultanti dalla vegliante grida di 

Milano » iq 4 

XV'. Tavola che dimostra il prezzo del marco 
d’ argento fino ragionato sopra tutte le mo- 
nete d’ argento a tenore de’ saggi fatti in To- 
rino cd espressi nella Tabella sperimentale 
di num. II; e del prezzo progettato simil- 
mente in Torino, ritenuto per campione il 
filippo a lir. 7. 10 di Milano con la mani- 
fattura del a pev 100, e si paragona con i 
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prezzi dell’ istcsso inarco d’ argento fino ri- 
sult^Qti dalla vegliante grida di Milano . » id. 

Wl. tlimostrazione delle proporzioni maggiori 
e minori che sì troveranno tra 1' oro c l’ ar- 
gento fino monetato , ritenendo i raggi falli 
io Torino e nolati nella Tavola sperimentale 
di num. II , ed il prezzo progettato nell’ 
istessa Tavola coi filippo a lir. io di Mi- 
lano e fattura al 2 per 100 » igS 

Dimostrazione delle proporzioni maggiori e 
minori che si trovano tra l'oro e l’argento 
fino monetato , ritenendo ì saggi di Torino 
e i prezzi della vegliante grida di Milano a ig6 

XVII. Tavola che dimostra il paragone delle 
diverse proporzioni che risultano tra 1’ oro e 
1 ’ argento fino monetato dai prezzi assegnati 
alle principali monete d’ oro e d’ argento nel 
progetto di Torino , con le proporzioni che 
attualmente risultano nelle istesse monete dai 
prezzi della vegliante grida di Milano . . » 198 

XVIII. Tavola delle proporzioni osservate tra ' 
1’ oro e r argento in diverse provincie d’ Eu- 
ropa , e riportate nelle B^essioni politiche 
sopra le finanze del signor Dutot , Gap. I. 
aru 8 » ‘99 

XIX. Informazione data dal sig. Compayre di- 
rettore della zecca di Torino delle spese che 

in essa si fanno a titolo di cimentazione . » 2ox 

XX. Informazione data dal sig. De Paoli sopra 
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le spese occorrenti nella zecca di Firenze per 

battere li zecchini ' . . » 

XXL Memoria data dal sig. Compayre diretto- 
re della zecca di Torino sopra 1’ abbonamen - 
to della spesa necessaria alla cimentazione » 
XXII. Memoria sopra la spesa di cimentazioue, 
che si pretende doversi conteggiare nel valu - 
tare il zecchino di Piemonte. ^ , . , » 

XXIIl. Risposta data dal sig. Compayre alla 
Memoria di niim. XXII. . . . . a 

XXIV. Risposta alla Memoria sopra la spesa di 
cimentazione, che si pretende doversi con - 
teggiare nel valutare il zecchino di Piemonte » 

XXV. Relazione, ossia giornale degli esperi- 

menti fatti nella zecca di Milano alla pre- 
senza del direttore della zecca di Torino. » 
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325 
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ERRORI 


CORREZIONI. 


1 8 lin. 3 coll’assistenza di me 
sottoscritto e sem- 
pre in presenza del 
sig. Marietti e det- 
to sig. Bnuasorzi, 
ec. 

» 31 » 20 di cni 

• 23 » 35 eseere 

55 » 4 riconosciuti 

6i > 17 fonnatini 
75 » Il potuti 
86 a 8 principiati 
» i35 » 2 riccorso 

» id. » 22 tre 

» 176 » 32 del sig. 

» 220 » 3 si pò 

B 338 « 31 stillato di far riti- 
rare 

» 285 » 16 iìnalmante 


B coll’ sissLstenza e 
sempre in pre- 
senza del s. Ma- 
rietti e detto sig. 
Bmsasorzidi me 
sottoscritto^ ec. 
B di cui 
B essere 
B riconosciute 
B formatine 
B potute 
B principiate 
B ricorso 
B tra 
B dal sig. 

B si può 

B stilato di far ti- 
rare 

B finalmente 
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